





K3f 

w»^ 
P% > 

10»^ 

rnÆm.^M^m 



1*4 





LITHOLOGIE 

SICILIENNE 

0 V 

CONNAISSANCE DE LA NATURE DES PIERRES DE LA SICILE 
S V I ri £ 

D’UN DISCOURS SUR LA CALCARA DE PALERME . 


\ 


Digitized by Google 




! 

! 


Digitized by Google 


LYTHOLOGIE 

SICILIENNE 

0 U 

CONNAISSANCE DE LA NATURE 
DES PIERRES DE LA SICILE 

SUIVIE 
DU N DISCOURS 

SUR LA. CALCARA DE PALERME 

MO'H.SIEVV^ 

LE COMTE DE BORCH 

DE PLUSIEURS ACCADe'mIES 


In artSum coadla rcrum Naturæ majeftas. 

fltn. lib.jj. 



CHES BENOIT FRANCESI 


jlPrKOB^TtOH tT PEPUISSIOH 


MDCCLX.X.V1IJ. 


Digitized by Google 



Digitized by Google 




I 

A 

SA SAINTETÉ LE TRES SAINT PERE 


PIE VI. 


SOUVERAIN PONTIFE 


s A I N r PERE. 



^ dfjfein de dédier à 
76 Votre Sainteté rou- 

lage (f une plume nvoîce aurait tout lieu 
de paraître téméraire ^ Jî des motifs non^ 

moins 
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moins reJpcBubks que l’aufpice fous /o 
quel j ofe faire paraître ma lithologie , ne 
mj en:owTageaient . Joignant le pouwir 
Spirituel au Temporel , Tontife Sou- 
lier ai n , d'une main vous écartes le voiler 
dont r Erreur fe fert pour chacher la ver h 
té aux yeux des hommes , de ï autre , vous 
aidés aux hcfoins de vos fujets , vous en- 
cour ragé s les arts , vous excités î émula- 
tion des talens naiJSans . Dans le même^ 
tems que zélé Déffenfeur de la fqy Tous vous 
occupés de la guérifon' des' maux qui affli- 
gent le troupeau commis à vos Soins , mil- 
le tr ave aux utiles étendent dans vos Etats 
les va H es réjjorts du Génie , fupléent 
aux befoins de leurs habitans . Non con- 
tent de continuer Iss entreprifes de Tos 
Predécejfeurs -, votre coeur Paternel na 
pu voir les trijies conféquences .émanantes 
des funeftes exhalaifms.. des .marais P on-. 

tins , 
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Uns , Jans chercher ^ tous les moïem pojft-^ 
h les de corriger ce^vlce de, laNature* 
Déjà, des compenfations généret{fes ont de^ 
domagé toutes les perjonnes inîcréjéées à 
ï entretlerfde cet Mus , déjà , une main 
prudente a fondé la four ce du mal , déjà , 
mille bras utilement ^ occupés ont confacrés 
lew's travaux à cette belle enîreprife , 6? 
ce noble DeJSein , conduit par la Sagejje ^ 
par la munificence i dans un Jtecle , ou il 
nefl prefque plus rien d'impojjible à F Art , 
promet au glorieux Règne de PIE FI. 
Ce que la grandeur des maîtres d'une Mo~ 
narchie univerfelle , ôf les immenfes tra- 
vaux entrepris par vingt Pontifes , nont 
pu voir terminer . Pels font les motifs qui 
m’ont înfpiré la défir de faire paraître ma 
l^thoI(jgie fous les aujpices de Votre Sainteté, 
fi mon Ouvrage.n avait "eu pour objet que 
ces riens agréables enfans du loifir , . qui , 

joi- 




joignent à F éclat des fleurs , leur peu de 
conflHance. ^ leur ephémére durée , cràl’- 
gnant pour le moins autant la nullité du 
fujet que la faiblejfe de ma plume , jej 
n eus Jamais qfe Fous F offrir ^ Saint Pere, 
mais mon Ouvrage a Futilité des hommes 
en vuë , ôf fournit en même tems à cha- 
que page un nouveau tribut de reconnaif 
famé vers la main toute puiffante à qui 
tout doit F Etre . Soumettant fa raijbn fous 
le bandeau de la foi F homme a plus de 'mé- 
rite dans fin aveugle obéiffance \ mais 
quil eft doux , quil eji flatteur pour lui 
de céder à fa propre conviBion , 6? qui 
peut plus viBorieufement parler à fa raifon 
que la Nature . CeB dans fis inconceva- 
bles merveilles que la grandeur de fin Au- 
teur fi peint de la manière la plus maje- 
ftueufi ô? la plus perfuaflve . ' 

Eclairer les hommes , èf rendre Ju- 

ftice 
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ftice à la vérité me parait devoir être ÎCj 
motif commun de tout ouwage ; ceH le 
mien ; Jî la faibleJSe de ma plume ne m'a 
point permis de parvenir au but que jcj> 
m’étais propofé , il me fuffit d'avoir au 
moins courru dans cette carrière , ôf 
d'avoir fait connaître le déjîr qui m’enfla^ 
me . Aidant au devéloppement des vérités 
que fai ofc entrevoir & ^ que J annonce , 
une main plus vigoureufe hâter a peut-être 
leur éJSor un jour . Bien loin d’envier fes 
fuccès^ma main fera la première à couron- 
ner de lauriers l homtne qui aura utile- 
ment démontré à fes Qoncitdiens une véri- 
té de plus . 

Mais en attendant daignés agréer , 
SAiNt Pere, F offre que je prens la liberté de 
Vous faire de F explication de quelques mj- 
ftéres de la Nature ignorés jufqu'à ce mo- 
ment çy , ou du moins peu connus . 

b L’Etu- 




L’Etude ^ robfervat/on ont diâés cet 

Ouvrage , ïerroie d’être utile aux hommes 
le fait paraître au jour , ma jufte vé-^ 
nération pour un Pontife , ami du Ciel 
des hommes , m'engage à le dédier à I^oTre 
Sainteté. Votre Bontés Saint PERE,a infpi~ 
ré cette démarche , votre indulgence en 
hardit ma voix , ô? depofant à Ses Pieds 
ce faible efquiffe de mes travaux naiffans, 
j’ofe , en lui demandant fa fainte Bénédi^ 
H ion , exprimer ici le dévouement le plus 
parfait , ô? le rcfpeâ le plus profond avec 
lequel je fuis . 

Saint Pere 

De Votre Sainteté 


Iæ très humble, très obèiflànt 
& très dévoué Serviteur 
Cçmtc de Boreb . 

TA- 
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APPROBATION^ 

J ’AI lû par ordrt du Rcverendiflime Pcrc Ricchini Maître du 
Sacré Palais l’Ouvrage intitulé: Lythologie Sicilienne i dans 
le quel, non feulement je n’ai rien trouvé qui foit contraire 
à la foi & aux bonnes mœurs , mais j’ai admiré l’illuilre Au- 
teur qui joint à la nobleife de fa naiflânee & à un rang didin- 
gué les recherches les plus laboricufes & les connolflances 
les plus profondes de l’Hidoire Naturelle . 

Donné à Rome le 9.“' Juin 1778. 

fr. Jacquier^ de î Ordre des Minimes , TrofeJJêur 
de Mathématique , des Academies de Lon^ 
dre , de Berlin , de [ Injlitut de Bologne <i^f. 

& Corre/pondant de f Académie Bojale des 
Sciences de Paris. 
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* J . 

Si vidcbicur Rmo Patri Sacri Palatii Apoftolici Magiftro . 

P. A- Mareucci Epifcopus Montisaîti Vicefgertns • 


I M P R l M A f V R. 

Fr. Thomas Auguftinus Ricchinius , Ordinis Frxdicatorum , 
Sacri Palacii Apoftolici MagiRer . 
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Multa deprehendes falfa , quz haâenus vera a inultis fccu< 
lis crédita funt : & multa vera erunt , qux pro non en« 
tibiu haâenus conclufa , & habita fuere . 

Beccber in Fbjf. Subfer. froem. Num.^ 
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LYTHOLOGIE 

SICILIENNE 

ou CONNAISSANCE DE LA NATURE 
DES PIERRES DE LA SICILE. 


INTRODUCTION. 

N dormant à cet ouvrage le nom de LythoUgie 
Sicilienne , ou Connaifiance de la nature det 
^ pierres de la Sicile > je ne prêtent pas prouver 
que les fuhjlancts de ce genre Je forment diffé- 
remment dans ce Royaume que dans tout autre 
Pays . 

La Nature toujours confiante dans fon déffein peut admettre 
dés modifications dans l' apparence de Jet produits , mais ne varie 
jamais dans fes principes Tous les Régnes démontrent évidemment 
cette vérité ; mais ce/l dans le minéral qu elle ejl la plus fenfi- 
hle . Ce même plomb qu on voit verd dans un tays > blanc dans 
un autre t ici en pailLttes , là en grands , ou en petits cubes, efl 
toujours la même terre métallique de plomb colorée . ou cryjlallifét 
par differents minéralifateurs , Cette vérité une fois reconnue t 

A «» 
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on ne t.xrde p^s à appcrçevoir par tout les mèmtt principes , mal- 
gré_ la différence des climats > des terroirs , des fites , <b'c. 

Mais comme la d'ecompofition > ou l' alliage j'ofe le dire, de 

ces mêmes principes produit nécéjjairement des variétés étonnan- I 

tes , que i' ittjluence du climat , les proportions plus ,iou moins ] 

égales entre elles des huiles , des terres , des fels Ô-c. en augmen- \ 

tent les foudivifions à l inffni , que par confcquent tout Pays i 

préfente toujours quelques produits propres à lui feul ; ce font ces i 

produits qu il faut analifer , qui peuvent offrir non feulement ! 

des Lythdigies d une partie du Monde, d'un Royaume , d'une Pro- j 

vince, mais meme d‘ autant de fites différens que la Nature peut ' 

en former . Sans cette étude, la Nature paraîtra toujours une dans 
fes produits comme dans fon afJion, & les variétés ne feront plus 
regardées que comme des bizarreries de cette même Nature , ou 
comme des éffets nés d' un manque de force éffééJive . _ , 

Cette connaiJJance n efl pas auffi facile à acquérir qu elle_, i 

parait l'être d' abord . La variété qu on remarque dans cet corps j 

provient de quelque caufe influente \ cette caufe efl le terrain , la | 

qualité du fol du Pays Ù-c. L' analife alors s' etend, embraffe un f 

champ immenfe , Ô" par l' enebainement qui fe trouve entre les ' 

êtres devient bien tôt générale . ' j 

'telle efl la manière d' étudier les merveilles de la Naturg_, 
pour parvenir au point d' en connaitre les principes fecondaires i j 

de f^avoir fuivre leur marche , leurs vicijjitudes', leur régé- 
nération ,fi je dois me fervir de cette expré ffion . Alais quand on 
efl une fois parvenu à ce point, le fyjlématique doit le céder à l uti- 
le , & la manière d' envifager tes chofes en grand , aux détails 
les plut minutieux > l' analife alors efl concentrée dans des bornes 
plus étroites , moins digne , il efl vrai , de l' élévation de l' efprit 
humain , mais plus proportionée à fes forces , plus relative à fes fa- i 

cultés , plus utile à fes vues . j 

C' ejl de cette façon que j' ai envifagé la Sicile • AJSurément \ 

les jafpet , les Agates , les Marbres , les Albâtres &c. s' y for- 
ment Comme par tout , Mais quelle efl la caufe de cette prodigieufe 
variété de nuances qui les embellijjint if ^mI prisicipe modifie ie 

de- 
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degré de leur dureté reffé{îive i ^elle variété de corps diffé- 
rent renferment ces produits î Enffn quelles viciffitudes éprou» 
vent ces différentes natures i Viciffitudes abfolument propres au 
Pays . Voila le champ de mes reJiéSUons . Il ejl bât , il ejl vil aux 
yeux de cet êtres qui ne ffavent que jouir des bienfaits de la Na^ 
ture, fans Connaître ni la main qui les fait naître , ni le fein qui 
les nourrit . Mais qu'il ejl vafte-, qu'il ejl fublime aux yeux du 
vrai Philofopbe , du Roi père de fes fujets , du bon Otoien ! Ce-» 
ftul fpéêîacle éléve l' dme > in/pire l' humanité , réffére les noeuds 
de la Société , détruit beaucoup de préjugés répand enfin fur tous 
les Etats , les lumières , la fanté Ô- /’ aifance . 

Aux yeux du vulgaire le jafpe ne diffère du marbre que par 
fa dureté i aux yeux du Naturalifie étranger il diffère par uk-j 
principe tout différent-, mais aux yeux d' un Regnicole inJlruit,ou 
bien a ceux d' un Voyageur qui t' ejl prejque identifié au pays par 
Jon travail , & par les connaifiancet , que Jet analijes lui ont pi 
procurer , non feulement le jajpe diffère du marbre par fa dure- 
té, (y la différence des principes , il diffère encore par toutes les 
caufes qui ont pû influer fur fa formation , dff qui fe trabifient 
par leurs efféss . C' ejl ainfi que le jafpe verd de Giuliano ne fera 
pas confondu avec le jafpe verd de Gohfano , & le marbre verd de 
’faormina , avec le marbre verd de Bifaquino • 

Les mêmes couleurs ne f ont pas toujours produites par les 
mêmes Principes. Le fer tenu en diffolution ,foit dans les ochres, 
fait dans les bols , colorant quelque corps de la Nature , lui donne 
fouvent une teinte femblable à celle qu il peut recevoir de la tein- 
ture de l'or de Caffius ; dU mercure combiné avec le fouffre , & de 
ce dernier minéralifateur' uni à 1‘ arfénie . La déjlruêlion </e_» 
quelques plantes produit bien des fois des nuances qui rivaljent 
celles, que fait naître la difflution des cryjlaux de Venus 5 les dé- 
gtidations du vitriol martial , l’ aêlion d’ un ajkali fur une tein- 
ture végétale &e. 

L’oeil confond cet teintes, mais les réaêiift du Cbymijle font 
des toucheaux furs pour les dijlinguer , & quand une main pru- 
dente les emploie , la vérité ne peut Je voiler long tems -, la Natu- 
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tt découvre fes m^éres , fa marche fe maniféjle, Ù- fi ï hommes 
ne peut appercevoir les premiers Principes , il fcait , au moins , les 
forcer i entrer dans fes vues , il les afiervit à fa volonté . 

y ai Juivi dans cet ouvrage une marche différente de celle 
de ma Lythographie , & je croit que tout Le fleur inflruit fera de 
mon avis là deffus . Dans ce prémier ouvrage je n ai eu en 
précifement que de donner la défer ipt ion des pierres de la Sicile. 
Ici je dévoile le myfiére de leur formation . Entrant dans ces dé- 
tails j ai dû embrifier dans la Lythokgie toutes les variétés 
connues ; dans la Lythographie je ne me fuit tenu qu aux claffes 
principales . Comment aurait je pû parler de cailloux Zèbres , des 
yeux de chat, de leux de ferpents à'e. fans indiquer , au moins, 
leurs Principes i f aurait été empiéter fur ma Lythologie , par 
conféquent détruire moi même le plan que je m'était tracé . f ai 
parlé , j’ en conviens, des Bazaltes Ô- des Dendrites , quoique les 
uns fuffent produflions de l'oie ans, ^ les autres eufient du rapport 
avec les produits fémi -métalliques s mais comme ces deux ejpéces 
font regardées dans le pays comme entrant dans la férte des pier- 
res de taille 0“ de gravure ; il m' a faüû en indiquer au moins 
les noms . La défeription que j’ ai donné de la Lunaria, de l’ Hélio- 
trope , & de la Tartarucca ont été dans le même genre > je les ai 
dépeintes aux yeux de ï Amateur pour les lui faire admettre dans 
fon Cabinet ', en les analifant dans cet ouvrage , je les rendrai di- 
gnes du Laboratoire du Cbimijle . 

J' ai dit dans ma Lythographie Sicilienne & je le répété ici 
avec plaifir qu aucun pays , au moins de ma connàiffance , ne ren- 
fermait dans fon fein tant de produits différens que la Sicile , Ô" 
fur tout tant de variétés dans les foufdivifions des mêmes gen- 
res . Je n ai pû donner dans la Lythographie qu un faible échan- 
tillon , fi j'ofe le dire, de cette vérité, étant forcé de me reflraindre 
dans les bornes que je m' étais préferites moi même . C' efl à ma 
Lythologie à ma ‘théorie des Volcans Û" à ma Minéralogie Docima- 
fiique a le prouver, quoique j'aie été obligé de facrifier beaucoup de 
détails de peur dêtre trop long. Rien ne décrédite plus à mes jeux 
un ouvrage que fon volume , quelque abondante que fuit unt^. 

, . matié- 
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matière t en l'étendant on la délaie, l' interet diminue, l'Ecrivain, 
le LeEleur fe lajfent t<m deux dans la carrière, & l’ e/prit ba- 
ra/ié dam l’ un affaiblit l expréffion, dans l'autre l' intélligence , 

T'n Jlyle conçu, Jerré-, nerveux ejl celui qui me parait le plue 
propre à cesfortei d’ ouvrages , c'tjl celui que j'ai tacbé d' em‘ 
ploier . J' ai entièrement facrifiè les grâces , les prèjiiges encbam 
teurs d' une di filon agréable aux pbrajes Tèchniques ,à la clarté, 
à la précifi^n , à la vérité , au défir de peindre d' après Nature-» 
ce que J ai voulu repre/enter . 

Je /çait, que dans beaucoup d" endroits de cet Ouvrage-,, 
une m'inotonie maibeureufement nécéffdire produira les meme fons , 
tir elevera peut-être contre moi beaucoup de Le fleur s » maù mal- 
gré tout met éffjrtt, j ai été contraint par la matière à la laiffer 
fuhfijler . 

Dans la Nature les premiers Principes, ou plutôt le premier 
mobile ejl inconnu, notre analyfe ne peut s'étendre que fur les 
principes fecondaires,que la fageffe d' une main toute puiffante st-, 
réduit au plus petit nombre poffible , quoique leurs combinai/ans, 
Ô" leurs modifications t' étendent à l' infini . 

Ces modifications ont produit des fubflancts dont les perfé- 
flions ù' les qualités ont tant d' influence fur les autres produits 
de la Nature qu on les regarde comme des principes Terçaires ou 
plutôt comme des Véhicules infiniment puifiants , puifqu on les re- 
trouve a tous pas i tels font le fouffre , l'arfénic , & le fér ! ainfi 
toute analyfe un peu approfondit doit rappeÜer nécéfiairement les 
mêmes Agent , ou du moins leurs modifications . 

Ayant par tout dans mon ouvrage la Nature a peindreje me 
fuis toujours éloigné de tout ce qui pouvait avoir un air fyflêmati- 
que ) les travaux de St bal , de Becker , de Hofman , de Koênig , 
ér de tant de célèbres Chymifies encore vivant ont trop furement 
^déterminé les Principes que nous devons rechercher dans nos ana- 
lyfes , pour avoir befoin de recourir à des kypothéfes nouveüet 
pour expliquer la formation régulière des corps . Pénétré de cette 
vérité je n ai fait que rendre rai fin de mes procédés Chymiquet , 
en rapportant le, JubJlances que j ai reconnues dans les corps que 
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j'ai analijé . C'aurait été un mérite d éxaditude de plus, fi j avait 
encore rapporté les Réaiiift que }' ai emploié i mais dans la crain- 
te de révolter le peu de Lefieurt benevoles que cet ouvrage pour- 
ra avoir , par une longeur vraiment fatigante , à" une monoto- 
nie pat abfolument nécéjfaire, je m’en fuis tenu aux réfultats feuls, 
aux quels l' homme de letres peut en croire fur ma parole , &■ 
que le Cbimifte ejl toujours à meme de vérifier . 

Le même défir d' être bref , d' offrir au Ledeur des faits t 
ir non une vaine érudition m'a fait ométire toutes ht autori- 
tés , toutes les citations que J’ aurais pu emploier pour garantir la 
vérité de la plupart de met ajjirtions . Elles ennuieraient /’ homme 
fimplement curieux , àf elles font inutiles pour /’ homme infiruit . 
Car quel individu de cette claffe, ignore les réfultats des travaux 
des grands hommes dans toutes les principales branches de nos con- 
naiffances. J' ai également facrifié toutes les réfutations des rap- 
ports faits avant moi.C'efl la méthode de la plus part des Auteurs 
qui veulent, fur les brifies de leurs prédécejkurs . établir Itur fen- 
timent , &• leur réputation . Ce n efl pas la mienne, je ne crois pat 
mieux voir , ni mieux dire que les autres ; fi'\e me flatte de quel- 
que avantage fur ceux qui ont écrit fur ce fu'jet avant moi , c efl 
fur la fincérité des rapports que 'je le fonde’, je n ai nul mot'f qui 
puiffe m'obliger a vendre ma plume a la partialité . J ai travaillé 
pour moi , 'je publie mes remarques par ce que je cr ü que tout 
homme efl comptable de tout ce qu il fait vis à-vis de la fociété . 
fe fers mal peut-être mon amour propre en mettant cet ouvrage^ 
au jour, mais je fers mm coeur en fervant l humanité . 

On me reprochera peut-être d' avoir dit des chofes que beau- 
coup d' autres ont rapportée! avant moi, j' en conviens,- & je crois 
qu il efl impjjible de ne pas le faire en parlant d' une matières 
auffi rebatué,mais comme cet ouvrage fera réfléchir fur nos connaif- 
fances quelques traits de lumière de plus, cela feul doit me défendre 
contre toute inculpation de plagiat , 

Plut au Ciel que dans toutes les produEiions modernes qui 
font gémir nos préfles-, au lieu d' une fuite de paradoxes , d' argu- 
mens captieux , de penfées fauflement brillantes dont on nous in- 
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nonde , à la fuite des vérités anciennes utilement rappeilées , on fit 
luire quelque raton bien/ai/ant , quelqu avü falutaire% quelques 
decouvertes profitables , chaque brochure aurait alors pour moi les 
grâces de la nouveauté à- le mérite d' un original . 

J’ai taché de répondre ici d’ avance aux principales objé- 
fiions que l’ on peut me faire fur cet Ouvrage ! je répondrai dans 
la fuite aux moins importantes ou à celles dont le fujet aurait pû 
m’ échapper . Il me refie encore à préfenter au Le fleur l'éfquijj'c^,^ 
if la marche de mon plan^ afin de le mettre dans le cas d'en conçe' 
voir tout d' un coup une jufle idée. 

On reconnait dans la Nature trois fortes de terres > la Vi- 
tnfiable-, la Calcaire , éf la Refraflaire . Je ne reveillerai point 
dans ce moment ci la quejlion fi agitée au fujet de l'avantage ac. 
cordé a la prémiere d' elles , regardée par beaucoup <f Auteurs 
comme primitive , Ù- par conféquent les deux autres comme fes 
modifications . Cette dijcujfion ejl abfilument étrangère à mon fu- 
jet . Je me contenterai de clajfer tosu les produits minéralo- 
giques non métall'ques qui fe forment en Sicile f vivant leur plus ou 
leur moins de rapport-, dans les Chapitres confacrés à chaqu’une de 
ces terres en particulier . Pérmis après cela au Naturalifie plits 
rigide à tenter les mdiens préferits par l'Art pour vitrifiér cet 
produits C^^ leurs gangues Calcaires ou Refrafîaires , <&■ dénatu- 
rer ainfi les fubftances en les dépouillant de leurs qualités appa- 
rentes pour les faire rentrer fuivant fon fjjlcme dans leur état 
primitif. 

Six chapitres compoferont cet ouvrage ; le Prémier traitera 
de la manière de rechercher dans les pierres les fubfiances diffé- 
rentes qui concourent à leur formation refpéfiive . Les Trois fui- 
vant t feront confacrés à l’ analyfe des produits rélatifs aux trois 
qualités de terre que nous avons obfervées ci-deffusiie Cinquième 
ejl déjltné aux /produits fémi métaUiques , comme les Dendritet 
les Cailloux d Egypte &c- & le fixiéme offrira l'indagation des 
Princ'pes qui donnent la plupart des produits mixtes, tir acciden- 
tels , comme les yeux de ferpent , les yeux de chat &c. 

Tel 
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Tel ^ le plan de ma Lythologi'e , il ejl très vajlei c'^ a» 
Public éclairé à décider fi j ai ffu le remplir . Toute fois je /«_» 
prierai de vouloir fe rappeller en ma faveur cet ancien apophteg- 
me : In magnis voluifle Ëit eft . 
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DISCOURS 

SUR QUALITÉ, ET SUR LES VARIATIONS 
DU TERKAIN 

E LA SICILE. 

Racer le tableau de la qualité du terrain d'un pays 
cjuel qu’ il foit , & le peindre tel qu il parait a' 
1 ceil , c’eft - i - dire , indiquer liinplement que tel 
Canton efl Argilleux , tel autre Marneux , tel au- 
tre enfin couvert de Tuf ou de fable; c'eft remplir 
la tâche de l’ Agronome , & nullement celle du 
NaturaliAe . Le Premier n’ étudie la qualité d' un 
terrain que pour f^avoir le parti qu’ il doit eu_> 
tirer ; le Second analife fa nature , ahn d’ être en état de la corri- 
ger . Comme dans cet Ouvrage je fuis défeendu dans les plus pe- 
tits détails rélatifs aux SubAances dout j'ai traité, il me parait qu'une 
notion fuperfîcielle du terrain de ce Royaume ferait déplacée , & 
U* apres avoir analifé fcrupuleufemcnt les parties en détail , il eA 
e la plus grande importance d' offrir au Leâeur curieux un plan 
général du tout , afin que d' un coup d’ ceil il puifl'e embraffer tou- 
te r étendue de ce vaAe théâtre , & qu’ en fuivant la chaîne des Etres, 
il fe rende raifon des différentes moditications qu' il admire . Par ce 
moyen l’Obfervateur n’aceufera plus la Nature d’agir an gré dçj 
fes caprices dans les différentes métamorphofes qu’ il lui voit opé- 
rer , & à la lueur du flambeau de 1’ expérience il reconnaîtra qucj 
toutes fes viciffitudes font des fuites nécéllaires d’ un Principe tou- 
jours conAant dans fon aétion . 

Pénétrés de cette vérité beaucoup de NaturaliAes nous ont 
donné des déferiptions très détaillées des pays qu’ ils ont analifés ; 
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miis pis un feul d' eux n’ a fuivi i ce qu il me parait le vrai te ' 
r unique chemin qui conduit i la connaillance de cette vérité . Di- 
re , par exemple que tel terrain cft Argilleux , c’ eft en indiquer Tula- 
ce , puifque l'expérience, & la coutume dans ce feul mot ont ren- 
fermées la déhnition de toutes fes proprié-tés ; nonibrer & décrire Ia_* 
fucce lion des couches inferieures , rcconnaitre & clalfer les vége- 
teaux que fon fein produit ; dé-termincr & éliimer à fa jufle valeur 
r inlluence du Climat d’un pays ; font autant de pas de plus pour 
donner la connaillance du fol qu’on analife*, mais tous ces travaux 
ne fixent point les doutes de 1’ Agriculteur , furtout dans un pays 
comme la Sicile qui a éprouve des révolutions aufli fubites dans leur 
élT.'t, qu’ étonaantes dans leurs réfultats . C* ell a la Chimie qu’cll - 
refervé le droit de confulter la Nature dc.igurce a 1’ apparence . Scs 
Toucheaux par des indices certains reconnaili'ent la fubftance premiè- 
re malgré fes modi ications , fachanc juger du pall'é parle préfent, 
r éxpcrience lui fait pércer le voile épais de 1' avéïiit , & Il fa pru- 
dence ne prévoit pas tous les cas poiliblcs, elle peut au moins com- 
pter fnr la cértitude des plus importans . 

Agilfanr d’ apte» ces principes , & délirant que tous les 
Naturalillcs en hlfent de même , je vais dans la première partie de 
ce dilcours préfenter 1’ Etat parte & 1’ Etat préfent du terrain dçj 
la Sicile, la fécondé elf relèrvée aux conjcâures fur fan futur Etat, 
d’après les conclulions que j’ai tiré des réfultats de mes opérations 
Chimiques, & de l’ obfervation des Phenotnéues journaliers. 

r ! 

PREMIERE PARTIE. . 

t 

De nos jours un grand liérs de la Sicile , du moins fuperlîciel- 
Icmcnt cft lave , & plus de la motié de cette Isle eft couverte dicj 
produits Volcaniques . Il n’en était pas toujours de même , ibit 
avant l’éxiftance de l'Etna, foit avant que la violence de l’ctfervé- 
Iccncc des fubftances conftituantes l’ âme de ce Volcan le nie maui- 
feftée d’ une manière 11 térrible , ces Champs , ces Vallées qucj 
nous voyons aujourd’hui préfenter à nos yeux une face aride & blê- 
me , jadis richement ornés des dons de la Nature , aux befoins de.» 
r honnne olfraieiK un fein fertile , & recréaient fes regards par l'émail 
tenaillant de flatteur des fleurs les plus charmantes . Vallées de Tiiéo- 
cri'e , lieux riants Chantés par Mofehus , heureux pays d’ Hybla.», 
qu’êtes vous devenus ^ S’ éjour d’ horreur , image élfraiante du cahos 
votre afpééf feul fuftit pour porter dans I’ âme la plus intrépide un 
trouble involontaire & incunuù . Sur les valles flancs de l’Etna naif- 
fenc cent montagnes inaccéilibles ; des Plaines embellies par les bien- 
faits les plus précieux d’une terre fertile cédant aux fecoulfes d’uiic 
commotion intérieure s’affaifcnc tout a coup , & ne préfentent plus 
au Cultivateur ftupéfaic qu' un abyme immenfe toujours prêt encore 
à s' ouvrir fous fes pas . Catane au milieu de fou port voit le choc 
de deuxElémcns rivaux produire un écueil funéfte &c. Telles font les 
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■ÀMnorphofïs qu'opère un lîmple déplacement, un déffaut d'équi- 
libre dans la Nature , détournons pour un moment nos yeux de ces 
tableaux éffraïans , la main toute puill'antc qui les produits n' a pas 
befoin d'emploïer toujours des moyens aufli violciis pour parvenir à 
Tes Hns , une marche lente mais pradtiée Sc toujours agill'ante , opero 
fouvenr des changemens moins frappans il elt vrai dans Irur appa- 
rence , mais plus étonnans dans la réalité . C'efl à ceux là princi- 
palement que je vais borner mes analyfes dans cet Ouvrage , ayant 
refervé de traiter féparement dans ma Théorie des Volcans , tout 
ce qui peut émaner de cette caufe longtems coaliderée comme rut- 
naturelle . 

Refervant pour la ConcluHon de ce Difeours l' éxplication des 
motifs qui ont opérés les changemens que nous remarquons dans le 
terrain de ce Royaume , je vais avant tout offrir à la curiofité du 
Naturalilfe les variations les plus frappantes . 

Sans confulter la nature du Sol de la Sicile , (i nous nous con- 
tentons de'nous en rapporter aux témoignages des Auteurs les plus réf- 
péâables de l'Antiquité, dont je ne crois pas avoir befoin de copier 
ici les différentes phrafes pour garantir cette affertion; l'on voit que 
la Sicile autre fois étoit un pays riche en mines . Syraeufe frappait 
toutes fes monnayes de l'or & de l'argent que lui fourniliaicnt le fleu- 
ve de Nifo , le Symette &c Les valeureufes Républiques qui 

partageaient entre Elles les Cantons fertiles de la Sicile délfendaient 
mutuellement leurs libertés à l'aide du fer & furtout du cuivre tiré 
des entrailles de cette Isle & puis changé en bronze dans les four- 
neaux d'Agrigente, de Catane & de Zancla . Aujourd'hui le Homb, 
le Cuivre & l’Argent font les fettls métaux qui foyent reliés à la Si- 
cile , encore dans une quantité bien médiocre, l'or ne fe manifélle 
plus que par quelques paillettes qu'un lavage laborieux , coûteux, 
8c nullement lucratif extrait des cailloux de Nifo , n'oifrant plus au- 
jourd' hui à la place de ce précieux métal qu' un Mica menfonger , 
ou quelque Pyrite Sulfureufe ou Arfénicale . Le fer à abfolumeot 
difparù, les terres mêmes que fes dilfolutions ont colorées, par lo 
contaâ de l' air & le choc des élé.ncns ont laille évaporer , A j' ofe 
le dire , la majeure partie des particules de ce métal , au point que 
ce n' efl qu' à 1’ aide du travail le plus pénible que le Chiniille peut 
retrouver dans les terres qu’ il analife les Principes qu' il f;oup^-on- 
ne & qu' il cherche . 

Les Cailloux du fleuve de Nifo , autre fois A riches en Lapis la- 
tuli, que les Auteurs des Aécics inférieurs même encore ofayent com- 
parée aux belles pierres de ce genre qu'on nous apporte de laTar- 
tarie, & furtout de la Chine; ces mêmes cailloux variolés par l'aôion 
mordante de la dilfoliition des Pyrites n'offient plus à nos recher- 
ches , qu* une Cryfocolle de peu de valeur , un Spath , ou un Quartz co- 
Ioié> par des diflbiutions vitrioliques unies au Bleu de montagne . 

LÀ fameux fleuve Achates qui à donné le nom aux piertes do 
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cette nature qui tapUTaient Ton fein , n’ offre plus que des débris Sc 
des relies de peu de valeur de Tes premières richélies. 

Ces lympides cryllaux qui , taillés en talTes , en coupes , en mille 
meubles diScrens, ornayent les tables & les buffets des fuperbes Vain- 

3 ueurs de la Grèce, tires des iinmenfes Canons de cerce rubflance.pro- 
uits dans le fein des monrag-.ies de la Sicile, n’ ont -été remplacés 
dans ces mêmes Matrices , que par des petits cryfleaux moulleux, 
porreux , ternes , opaques &devant encore l’ éxillance , pour la plupart, 
d une liquefaâion opérée par un feu Volcanique , & d une cryflalli* 
fation fecondaire . 

Ces Couches immenfes d’ Agates & de Jafpes dépeintes par tant 
d’ Auteurs célébrés comme autant de merveilles de la Nature , in- 
terrompues dans leurs diréâions , altérées dans leur nature , partout 
préfentent aux yeux de robfcrvateur le combat continuel de l' im- 
mortalité refpéctive de la Matière , & en même tems l’ inllabilité de 
ces mêmes Etres qui , à l'apparence femblaient être faits pour bra- 
ver éternellement les injures du tems. 

Telles font la plupart des détériorations opérées par le cour$ 
des années dans ce pays fur les produâions les plus précieufes } que di- 
rons nousapréfent des changemens plus généraux & plus i notre 
portée. Le peu d'étendue de' cet Ouvrage ne me permettant pas de 
fuivre pied à pied chaque nature, je me contenterai d'offrir ici l’ana- 
life des principales . 

Voyons paréxemple: ces Bols conftrvant encore l'onduolîté lu- 
turelle aux fucs qui détrempent leurs particules conllituantes , mais 
entièrement décolorés par la déperdition des Atomes métalliques dont 
la dUfolution faifair naître leur teinte prémiere . 

Voyons ces Dilfolutions Végétales fouvent dans un état encore 
imparfait , imprégnées d' un fuc bitumineux , ofl'rir toute l' apparen- 
ce & toutes les propriétés du charbon, ajoutons d cela ces pierres 
Naphtiques de Centorbi compofées d' une furabondance de Pétreo- 
le détrempant un amas de particules pierreufes . 

Voyons ces dépôts d' Albâtres , d' alabaflrides , de ftalactites , & 
d' autres Concrétions épars dans les entrailles d' uuc montagne im- 
menfe , formée elle même de I' agrégation de mille & mille parties 
bien fouvent hétérogènes entr' elles . 

Enfin qu' unObfcrvateur repalfe dans fa mémoire routes les na- 
tures , toutesr les fubdances neutres qui couvrent , pour ainfi dire, de 
nos jours la Sicile , & qu’ il éxamine apres cela la fîinpiicité de la_> 
terre primitive, il concluera aifément que la Sicile efl le pays de l'Eu- 
rope peut-être le plus propre pour reconnaître les motifs de la mo- 
cKfication de prcfque tons les corps de la Nature, du moins de ceux 
que ce pays renferme. 

De ce boulverfement apparent de route la Nature daiK la Sicile 
y ofe conclure que deux forces bien différentes dans leur aâion ont 
agi fur ce pays , l'une violente mais palTagére , l'autre i peine fenfi- 
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ble , mais continuelle & fouvent aidée dans Tes rcfultats par ceux de 
la première . Il e(l fur que les Volcans onr agi de la manière la plus 
frappante dans ce Royaume , cent montagnes élevées les unes lue 
les autres , des lleuves dèHéchès , des colonnes d'eau bouillante 
poull'ècs à une didance inconcevable, des laves, comme des rivières 
de feu liquide, occupant fouvent la dillance de trente mille dans leur 
largeur , dévorant tout ce qui s’oppofaint à leur palTage , & d’un^ 
terrain ftrtile formant en peu de tems une roche arride & d peine 
pènétrable au plus dur acier &c. Tels font les Phénomènes de cet> 
te première force , il font ètfraïans au feul récit de leurs èffcts , 
mais combien peu fa puillance ell comparable d celle de l'aâion.» 
lente & graduée de la Nature . Ces fubllances qu’une conflagration 
violente d paiû détruite, ces Cendres, ces Scories, trilles témoins 
des ravages opérés par elle, ne font point perdus pour la Nature, les 
injures qu'elles ont re^us ne peuvent que modiricr leurs apparences, 
nouveaux Phénix tenaillants au lein du brazier qui femblait les avoir 
confumées, elles reparaillent avec plus d'éclat fous mille formes dif- 
férentes; dépouillés de leur enveloppe tcrréllres , les Principes rappro- 
chés devenus fels , huile , efprit , acide , phlogiflique , agillent fur les 
corps voiflns, avec plus de promptitude & plus de fucccs , & font pro- 
duire d la Nature des êtres dont elle ne pouvait pas feulement foup- 
^onner l'éxiftence. Ayant vu les principaux Phénomènes opérés en_» 
Sicile , & ayant en même tems reconnu le motif qui les a produits, 
il ell nécéfl'aire de porter fur tout ce Royaume un coup d'oeil géné- 
ral pour fuivre autant que nos forces nous le permettent , la mar- 
che de la Nature , foulever le voile épais dont la plupart de fes produits 
font couverts , & fatisfaire par cette analyle d l'objet de nos rechér- 
ches , c'eft-d-dire ; connaître & déterminer , au plus probable , l'état 
palfé du terrain de la Sicile en le comparant au préfent. 

J’ai dejd dit, d la tête de la première partie de ce Difeours, qa' 
aujourd'hui un tiérs de la Sicile était lave , & que plus de la motié 
de cette Isie était couverte de ptoduâions Volcaniques ; tout ce que 
les Eruptions de l'Etna ont refpeâés n’oifre pas un champ moins in- 
térélfant d la curiofiié d'un Naturalille Obfcrvateur . ' 

De toiit tems la Sicile a paflé pour le pays le plus fertile 
du monde , elle l’efl encore de nos Jours , & ce que les Innonda- 
tions du Nil ajoutent aux terres de l'Egypte , les fels provenus des 
incendies de l'Etna l'accordent au fol de cette Isie fortunée . Ce- 
pendant de nos jours on fe plaint de la mifére dans ce Royaume , 
mes propres oreilles plus d'une fois ont été frappées des fons plain- 
tifs de tant de familles érrantes réduites d la mendicité . Sans fer- 
mer nos coeurs aux befoins de ces malheureufes viâimes , n’accu- 
fons que les Siciliens eux même de l'état déplorable dans le quel fe 
trouve réduite une grande partie de leurs Compatriotes fur tout 
dans l'intérieur du Royaume . La terre ell bonne par elle même, 
mais elle demande des bras pour la cultiver , le luxe occupe d des 
emplois fiuUs des forces qu’on devrait employer au bien être de la 
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Patrie . Les bras , même , que Tamour du G^in , la nêcé<fité , ou le 
devoir (i) attachent aux labeurs de la Campagne, par le peu de com- 
munication d'un endroit à l'autre, par l'inconlommatiun, fi j’ofe le 
dire , de la denrée dans le pays mime , par la faible éxportation 
des grains , par le Monopole , & par tant d'autres abûs , rendent inu- 
tiles les rares bienfaits d'une terre fertile au delà de toute expréfïïon, 
épuifent les reflburces de l'Etat , énervent la bonne volonté des Ci- 
toyens les mieux penfans , en.in répandent fur ce Royaume fî favo- 
tifé des Cieux une langueur , un malaife général . 

Si d’après le tableau que nous en préicntenr les Hiiloriens les 
plus refpcétables de l’Antiquité , nous nous remettons devant les yeux 
l'immenfe Population des fept Cités de Syraeufe , celle des ancien- 
nes Républiques qui partagaient entre elles le Sol de cette Isle , que 
nous la Comparions à l'état préfent de ce Royaume, &que furtouc 
nous nous tappellions l’immenfe quantité de Grains que la Sicile déve- 
nue Province Romaine envoyait toutes les années pour nourir fes V'ain- 
queurs , nous déciderons que ce pays a du perdre de fa préiniere 
fertilité , puifque difpenfé de nos jours d’une dépenfe anlli grande 
dans l’intérieur , il n'eR plus en état de fournir aujourd'hui à une 
exportation conlîdérable . Mais cette décilîon ferait deféâueufe & in- 
jure , n'aceufons de cette détérioration apparente que les caufes que 
j’ai rapportées ci-deifus, &J’on; garantir tjue la Sicile n’a jamais été 
plus à meme que de nos jours de redevenir encore le gréniet de l'Eu- 
rope & de l’Alie . ' 

Ce que je dis ici rélativement à la fertilité du Sol de la Sicile, 
ne doit limplement s’entendre que de fes bienfiits rélatifs à la nouri- 
ture de l’homme , car tous fes autres produits , comme je l’ai déjà re- 
marqué plus haut, ont vilîblement (ouflêrts du laps du tems , Sa_> 
main déllrudrice s’eft non feulement étendue fut les dilféremes Na- 
tions qui ont habitées anciénnement cette Isle , & fur les fupérbes 
monuments de leur grandeur, elle a fappée encore dans leurs fonde- 
mens ces fubnances précieufes qui ne fervayent qu’a nourir leur lu- 
xe & leur orgueil . Frappante le^on pour les Plutus de ce Siècle , 
qui ne rougilVenc pas d’habiter fous de lambris incrudés de Jafpes & 
d' Agates , & d’étaler fur leurs tables la prottidon la plus ruineufe , 
tandis , que des milliers de malheureux Serfs , dont ils fe difent les 
Pères, n’ont d’autre couvert que le Ciel, ne fe nourilfent pour la_> 
plupart que d'un pain indigéde & groiïîer , bien fouvent d'étrempé 
de leur fueur & de leur larmes. 

Mais revenons à notre fujet principal ; les injures que ces fubdan- 
ces ont remues de la main du tems , en détruifant des produits /im- 
pie- 


(i) Je di{{in»Me la nà^JJIté du devoir ; L première oblige l’homme au tra- 
vail le plus laborieux de fon propre mouvement , & pour Centretien de fou 
èxirtmee ; le fécond efl une émanation de la loi féodale qui force le Serf à 
travailler pour fon maître , au détriment meme de fes propres intérêts . 
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picmcat beaux oat portés dans les Campagnes la vigueur & la (et- 
tüité, C ell aiuli que tout eü compenfé dans la Nature , le mal tü 
au bien , ce que 1' ombre d' un tabieau ell i Tes teintes les plus vi> 
yesi l'uae fait rellortir l'autre . Dans l' immenfe fuccclbon des liécles.les 
aiiiKaux de la Chaîne des litres fc -Succèdent mutucUemciit , les 
corps fe défigurent ou s'embelliilcnt fuivant le terme accordé a leur 
durée relpécüvc., niais k Matière toujours indéllruétible , fe modifie , 
fc prête aux circonHaoces & réparait toujours avec éclat fur la_> 
(icéne . Concluons delà que la Sicile à fouifert des deux forces agif- 
£ames dans la Nature , la violente te la graduée . Mais, li d’un coté, 
fes belles plaines oiu vù dans leur fein naître cent nouvelles montagnes, 
li ces Uoehets , primitifs carcalses de la machine de ce globe, ont vd 
dans leurs ciuiailles altérer la qualité de leurs produits les plus 
précieux, fi l’or, le fer & les crillaux ont difparut , ou du moins 
le folie p'iur quelque rems dérobés aux rcchérches de ce liécle: 
mille, bicufaiis plus cQbnabks & plus folides ont compenfés ces 
perces . Une terre abontiatue rendue plus vigoureufe par mille fîtes 
oouriciers repeiidùs dans fes entrailles ne demande qu’un peu de.* 
foin , & promêt les plus grandes richell'es . O vous qu’ un délliiu» 
heureux à fait naitie fur uii fol li fortuné ne vous plaignés point de 
r injuilice de la Nature , elle ne vous d dépouillé d'aucun bien, elle 
n’a fait que changer lafource de les bienfaits à votre égard; fécon- 
dés fa géuércufe prodigalité , conlacrés vos bras i des travaux uti- 
les , bien tôt une terre libérale vous payera au centuple votre tems 
&' vos travaux ; le Citoyen mieux nourri, & a meilleur prix éxigera^ 
moins pour la compeufaciou de fes peines , le bon marché de la_s 
main d’ oeuvre rendra vos fabriques iforiliautes , le bien-être & l’ému- 
lation étendront les Itisites de l' indullrie nationale . Les Nations 
Etrangères viendront à prix d’or acheter ches vous 8t les prémiers 
hefoins de la vie , & les étforts de vôtre Génie , les précieufes pro-, 
duâions des arides Rochers de l'inJe & des mines du Pérou fans vous 
coûter aucun travail, vous feront apportés à l’envie par l’ Etranger 
privé de vos folides Richelfes ; & a julle titre alors fans qu’ en puif- 
fe blâmer vos excès vous joindrés l'éclat d'un luxe Tcudô nécéilairc 
dans vôtre liécle a l’ailâncc,au bonheur général de tous vos Con- 
citoyens, J . .,t 

. I 

SECONDE PARTIE, 

Plus Littérateur que Chymille dans la prémicre Partie de co 
Dlfcours je n’ai fait que préfenter des tableaux généraux des révo- 
lutions de la Sicile, fans defeendre dans les détails télatifs à l'ana- 
life rigide que je me fuis ptopofée pour objet . La raifon qui m’ i 
engagée a en agir ainfi émane de la Nature même de mon Sujet; 
r éxaâe Connaid'tnce de l’état pall'é dela qualité d'un terrain ne peut 
être fondée que fur des rapports , & les Toucheaux de la Chimie , 
■dans r analifé qu’ il font d’ une lubAance quelconque font fouvent 
, dans 




, dans le cas de fe tromper , quand T tfrat paflë eft 1' unique objet de 
leurs recherches . L' ëtat prëfem i portée de tout le monde , n’ a befoin 
dans la défeription qu'on en fait que de quelques obfervations parti- 
culières fur certaines Natures moins communes; te relie ell connu . 
11 n’ y a donc d’ intérélTant dans ces deux érars que l'explication de 
quelques Phénomènes particuliers , & l’ analife du pafl'age d’ un état 
a l’autre . Quant au premier de ces objets, les bornes d'un limple. 
difeours font trop étroites pour y lâtisfaire , d’ ailleurs plus d’ un^ 
grand Génie de ce (iécle y à utilement confacré fa plume. Rélative* 
ment au fécond , je crois y avoir fatisfait en partie dans les détails 
que y ai prefentés cy-defliis . Cependant comme je n ai offert jufqu' 
à préfent que des (impies tableaux de ces vérités , je vais , avant que 
de palfer i 1' expofîtion de mes conjéâures fur le futur état du ter- 
rain de la Sicile , développer la marche des Etres , & rendre raifon des 
motifs* bitares à l'apparence del’agrcgation de leurs parties Compo- 
lânteSÿdes foutiens invilibles de leur durée, dedes raifoos de leurs 
déllruâions refpédives . 

Si la Nature dans l’ immenlitc des Produits dût fuivre nécéflâi- 
tement une marche aulfi limple que le font fes prémiers Principes , 
& qu’ il ne fut pérmis i tous les Etres émanans de fon fein de fe.» 
réproduire que d’une manière dirééle . Les forces de la première fe- 
raient bien-tôt épuifées, & les féconds faute de fecours convenables 
3 leurs befoins avec la duree du Monde verraient défaillir leur vigueur , 
& abbâtardir leur qualité . Aulfi fage & aulfi prévoyante dans le (ontien, 
qu’ immenfe & puilfante dans la prémlére formation du tout , la main 
qui lui d donné 1’ Etre , n’ a pas oublié les fecours utiles d fa durée . 
Ainfi fans avoir befoin de recourir d une Création continuelle , & fans 
avoir a redouter l’altération d'aucune Subllance , la Matière toujours 
agilTante fe reproduit dans le fein de la dcllruâion même , emprunte.» 
continuellement mille formes ditféremes , & des débris des Etres qui 
ont déjd rempli leur carrière, vient renforcér d’autres Etres naill'ans. 
Loin d’avoir donc d nous plaindre de la déllruâion nous devons la 
regarder comme l’ immortel fécret dont fe fert la Nature pour foutenir 
fon Ouvrage . Mais comme le pafl'age des qualités d’ un Etre d l’autre, 
ferait impoffible dans l’ciat de la première apparence, avant d’ad- 
mettre les corps aux différentes Metamorphofes que fa piiilfance opè- 
re , fa main puifl'ante les d tous fournis d une loi univerfellc , celle de 
la Divifîbilité d l’ infini, & de la Réunion indéterminée . 

Ainlî toutes les fubflances formant un corps quelconque dans 
la Nature font compofées de parties plus petites unies Sc liées enfem- 
ble par différents ciments . & demeurant dans cet état jufqu* d ce.» 
qu’une force majeure ne les fépare. Quoique les parties qu’on voit 
réunies dans un tout quelconque font bien fouvenr hétérogènes en- 
tatr’clles, le Principe qui incite d l'agrégation les parties conllituantes 
de ce tout ne diffère pas pour cela de celui qui unit les homogènes . Le 
ciment fera moins fort par l’impoffibilité d'unir des parties moins por- 
tées d la jurta-pofition , 1’ union fera motus llriâe , la folidité du corps 
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& Ci pcf;inteur rpéciiiqae s’ en refencirontjinais les parties dUfôremes 
auront eues toujours les mêmes véhicules dans l'agrégation . Ces vé- 
hicules généraux font 1' Eau & le feu . Les Volcans Sc les fourneaux 
des Chimilles nous Iburniliént journellement mille preuves des éfiêts 
produits par le fécond. L'infpéâion de la Nature confultéc dans fes 
plus grands , comme dans fes plus petits Ouvrages nous garantit Â 
tout moment l' imménfe aâion du premier . 

L’âge de l’homme nous ell connu , une expérience fondée fur 
mille Bc mille obfcrvattons nous â fait également reconnaître celui 
des animaux , celui des plantes mêmes ; mais quant au Kégne miné- 
ral nous fommes dans la plus proSbnde ignorance & perfonne 
n’a pu déterminer encore la durée de l’éxitlence d'un Grain de Sable. 
Ce Grain , cependant eft un indivudd éxiilant dans la Chaine des Etres 
comme nous, il doit donc y avoir un terme préicritifa durée ;& les 
accident qui le tranfmuent font â fon égard ce que font les mala- 
dies & la mort pour nous . En pa’iant ce tribut â la Nature , il n’exi- 
fte plus pour lui , mais il ne fort point pour cela de la Chaine des 
Etres , il éxille dans un autre Etre que fes dépouilles ont eorichl . 
Telle ell l' iniluence des Etres les uns fur les autres , & leur marche 
Ordinaire , vo'ions â prefent les motifs de 1' agrégation des parties 
compofantes d’un corps quelconque. AuflTi-tôt qu'un Etre à terminé 
fa carrière , 1’ abfencc du Principe animateur occalionne un déffauc 
d’equilijre dans toute U machine, la fnfpenlion de l’aâion , porto 
la fermentation dans les liquides ; au(0> tôt commence la defuniun des 
parties, & leur frottement mutuel accéléré & augmente la divilibilité 
des atomes . Réduits dans cet Etat ces débris devéïoppent les Prin- 
cipes que leur tout s’était rendu propre, 8c les préfentent aux be- 
foins des Etres éxidans . Par le moi’eu de l’ air fervant de difolvant 
i l’eau , l’animal non feulement dans tes alimens qu’il déitine i 
fa nourriture , mais encore par l’ infpiration admet dans fon cotps un 
nombre inhni de ces dépouilles dont toute la Nature e(l chargée ; la 
Plante, trouvant des fucs propres à fa végétation, â l’aide des trom- 
pes de fes racines , des pores de fes feuilles , des vailleaux propres de 
fon Parenchyme , augmente fes forces en s’emparant des nouvelles ri- 
chelTes qui lui font préfentées . Mais nulle part l’agrégation e(l plus 
fenlible que dans le Régne minéral . Les parties compofantes de la..» 
plupart de ces corps n’ ayant point à palier par des riliéres aulfi dé- 
licates que celles qui ajoutent à 1’ éxidance des corps animaux & vé- 
gétaux, font plus groffiéres , parconféquent l’ail obfervateur les di« 
flingue mieux, réconnait fouvent les fubflances premiéies dont elles 
dériveur , & Içait déterminer jufqu’â la Nature du ciment qui les unit. 
Quant â la nécéilité de l'agrégation , je vois qu’il it’efl pas nécéil'ai- 
re que J’ en parle, tout prouve cette vérité dans la Nature , puifqu’il 
n’y à point d’Ette audi privilégié qui puife éxiller par foi même , & 
indépendamment de tout autre . De ce que nous avons obfervé rélati- 
vement â l’agrégation , émane naturellement la connailfance des fou- 
tiens de la Durée, Bc des taifons de la déflruélion des corps. Pour 
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rendre cette vérité plus palpable , aretons nous y un inllant . Nous 
avons dit plus haut que la déftruâion d’un corps commençait du mo* 
ment de 1' abfence du Principe animateur | en raifon inverfe il rub(î> 
éle , il jouit , du plus au moins , de Tes prérogatives tant que ce Prin* 
cipe agit en lui . Dire quel eft ce Principe , n’eft pas du relfort de ce 
Difeours, il doit nous fuifire dans ce moment cy de reconnaître fa 
préfcnce par tout, ce Principe eft l’âme d'un corps , mais n'en eft pas 
ie foutien , il mec en mouvements les rcllorts d’ une machine , mais 
îl n’ influe par fur leurs forces refpéâives ; pour le foutenir il faut 
qu’ un Corps cherche des agens plus à fa portée , les dépouilles des 
corps éxiftans avant luy font fculs propres à les lui fournir &c’cft 
dans leur feiii qu' il puife journellement les fouciens de fon éxiftance . 
Mais comme dans la Confticution de l'Univers , tous les corps ont 
un terme préfetit à leur durée, la nécelTicé de l’ éxiftance des corps 
fuccédans , éxige rannéantilfemenc de ceux qui éxiftcnc ; de li émane 
néccifaircmenc la loi de déftritâion , qui fans cette raifon feroit inju* 
rieufe â la Nature , & pourrait fournir â l'homme fur le penchant de 
fa carrière des motifs de plainte , & des douces de la toute puillân- 
ce de la main Créatrice . 

De r infpéâion de ce tableau général , de la marche des Etres 
dans la Nature , enfin de 1' analife des motifs de l'agrégation des par- 
ties compofances , des (butiens de la durée des Etres , & des Raifons 
de leur déftruâion ; ramenons nos regards vers notre objet princi- 
pal; répalfons en abrégé les changemens opérés fur le terrain de la 
Sicile dans le paflage de fon état pallé à fon état préfent , & de lâ-> 
nous irons à l’éxpoflcion des conjeâures fur Ion futur état. ' 

Soit que nous nous rapportions lîmplcmcnt aux déferiptions que 
nous ont donnés les anciens Hiftoriens de l' état pafle du terrain de 
la Sicile , foit que nous cherchions i le connaître par l' analife de 
l’état préfent ; nous ferons toujours convaincus que cette Isle était de 
tout tems le pays le plus fertile de l’Europe mais fon abondance 
n’ avait pas les motifs qni l’ entretiennent de nos jours . 

Beaucoup de perfonnes & même nombre de Nacuraliftes ne Coït- 
naiflant la Nature que par fes principes généraux fe font imaginés 
qu’un terrain pour être fenile devait être abfolument argilleux , & que 
pourvu qu’ une main laborieufe y rependit a propos un engrais fub- 
ftentieux, aida i la féparation des glèbes par l’admiflion d’une mar- 
ne prudemment diftribuée , & arrola le tout abondamment ; uilj 
femblable terrain devait être regardé comme le meilleur de la Nature, 
n r eft en partie , mais pas pour toutes les produirions également . 
La vigne demande on terrain pierreux, le figuier veut un fol coupé 
de fable & de gravier, l’olivier fe plait fut les rochers, le ris dépé- 
rit s’il n’a les deux tiers de fa racine flotante dans l’eau &c. Ces va- 
riations font frappantes , il en eft d’ autres qui le font moins , mais 
qui n’échappent point pourtant aux yeux de l’Agronome Natutalifte, 
& quand la Nature dans quelque Canton ceffufe les modifications' 
nécéllaires , fa main fçait y pourvoir . 
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Si nous confulérons donc le terrain de la Sicile dans fon état 
paflü ; c' ell'd-dire ; depuis la création jufqu' i la première éxillance 
des Volcans, ou plu-tdt jufqu’ au moment ou 1a fttmentation dea 
matières renfermées dans l'intérieur de ces grands laboratoires delà 
Nature fe fur manifelfée d'une manière aufli forte; nous obferverona 
que ce terrain d été fertile par fes propres forces , mais fes produits 
ont du avoir moins défaveur, moins de haut gout,fî j'ofe le dire^ 
vû qu’ aucun fel pour ainlî dire n’animait la végétation , & que tous 
les fruits de la terre éta'ient enfans de la chaleur , & de l'humidité 
opérant fur la baze d’un germe quelconque. Mais du moment que 
la férmenration intérieure eut donné l' eflor aux principes renfermés 
dans le fein de la terre , non feulement cette dernicre changea de face 
quant à fon extérieur, mais encore toutes fes productions fe refen* 
tirent d’ une nouvelle influence . La terre Argilleufe unie i des prin- 
cipes huileux devint Bollaire; la même admettant dans fon fein des 
difl'oiutions Métalliques vit naître une fubftance étrangère connue fous 
le nom d’Ochre , Un mouvement univerfel fe mit dans tout la Machi- 
ne , l’Eau n’avait pû faire que des agrégations, la fermentation, le 
feu firent des Compofîtions nouvelles, l'alliage forcé de deux fubflaiv 
ces quelconques produifit une troiliéme fubftance neutre , qui bien- 
tôt , comme un autre Polipc a peine née elle même , engendrait à fon 
tour De cette faqon la face de la terre i été changée , & les pays 
qui fe trouvaient les plus expofés par leur voïfniage à ces changemens, 
en ont éprouvés de plus violens on du moins de plus marqués. Délit 
font venus les innombrables Natures différentes , d l'étude defquelles 
d peine fulfit la vie humaine; de Id eft née, du moins en partie, la_> 
prépondérance de la fertilité d' un terrain fur un aurre , d cette même 
force font dues toutes les Vitrifications naturelles &c. Cet état que j’ap* 
{relie 'l’Etat préfent de la Sicile , durera-t’il autant que le Monde { 
ou bien les forces épnifées de la fermentation , rendront elles d l'aétioit 
également agiffante de la matière la faeuiré de remettre les chofes 
dans leur premier Etat , & par conféqnent celle de rendre la Na- 
ture d fa première fimplieité i Voici le futur Etat que j’envifage, 
voici le champ des conjcâures . Livrons nons y pour un moment , 
fans donner pourtant d aucune d'elles une coiifîftince ‘yftematique i 
La majeure partie des hommes crie contré l' abaiardifièment dé 
la Nature fVpar conféquent contre celle de l'efpéce humaine. Quel- 
les font les preuves qu’ils aléguent ? Les voici : Turnus foulevC'* 
jette contre Enée une pierre péfant quinze cent , & i-ierre ou Haol 
confideré comme l’ individû le plus robufle de ce (iécle eft regardé 
eortime un homme merveilleux pat ce qu'il en porte la moitié i 
L’efpéce humaine d donc dégénérée ! Tant <ie champs priviiegiés de ta 
Nature donni'i'ent jufqu’ i trois récoltés par an,- bien peu font eiL» 
état d’ en donner deux , dit-on aujourd’hui . Donc la terre eft épui- 
fée ! faux raiibnnement âe plus fâuffe conclufion encore daifs tous 
'deux cas . Je vais le prouver en peu de mots . Les hommes de ce 
■fîéclc en général ne font point auli- v^outemC qué V’ éta'ient nos art- 
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jcâurcs . Tint de Volcans éteints , tint de Cônes Volcaniques deve- 
nus Colines ^rtiles fie riantes , tant de Cratères afiâUTés changés en 
valons délicieux , font autant de preuves de cette vérité . La conclu- 
fion que j’en tirerai peut feule être regardée comme conjeâurale . 
Mais fans donner d ces idées une connftance Syllématique, je crois 
que fur ces fortes de matières il efl permis à chacun d’adopter une 
croTance analogue i fa perfualîon, & émanante des réfultats de fes 
obfervations . 

Il me parait que s* il y à quelque aifaiblilfcment fenlïble dans 
la Nature c’ c(l dans la plupart de fes Phénomènes , fourtout dans 
l'aélion des Volcans , que nous votons faiblir journellement . Les 
changements que je m’en prométs ne font pas auffi proche , c’ell 
encore l’Ouvrage de plus d’un liécle , mais à l’aide du temps, leur 
puiHance diminuera , la Nature réparant les injures t|u* elle en à reçu 
annihilera jufou’ au fouvenir de leur éxiflance , les Principes que leur 
efférvcfcence a rapproches fe trouveront une autre fois difperfés 8c 
difpartis par une main économe, 8c la terre, rendue à fa première 
limplicité , rentrera dans fes premiers droits , 8c jouira de fa première 
vigueur . C‘ eft ce que j’ appelle le troifiéme Etat de la terre . Ayant 
été plus expofée aux horreurs du fécond , la Sicile fera peat-êtrcj 
la première i goûter les douceurs du repos que j’ envifage . Plut au 
Ciel que les hommes éprouvaifent la même révolution f 8c qu’ en^ 
confervant les bien faits que les Sciences 8c les Arts ont répandus 
fur eux , ainfi que la terre fe rendra un jour propre les fels prépa- 
rés par les Volcans , ils puilfent également rentrer dans les préro- 
gatives de leur première vigueur , 8c jouir des tranquiles avantages 
de leur première innocence, aidée dans leurs befoins par l’expérience 
8c par une faine Miilofophic . 
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OV COTltl^ISS^'Î^CE DE H^TVEJ: 
DES TIEEJ{,ES DE LU SICILE. 



CHAPITRE I. 

De h m.%mtre de reconruître d.%ns les pierres les fuhjlances 
différentes qui concourent à leur formation refpélUve . 

’ Effcn'cfcence des Acides fur une pierre, dé- 
note la préfcnce d’une terre Calcaire j Cette 
adion moins fcnfiblc, fait reconnaître la ter> 
, rc Rcfradaire ; un lîlencc parfait de ces prin- 
cipes , prouve dans le corps touché une ter- 
re Vitrifiable . Cette manipulation fimplu 
mais fure , fuflît pour difeerner les trois qualités de terre dans 
les corps qu’on veut décompofer} Mais c’efl auflt à cetto 
feule connaiffancc qu’eft limité fon pouvoir , & dans, un^i» 
Analyfe plus approfondie , il faut emploïcr d’autres réadifs 
plus propres à nous éclairer dans l’ indagation des détails plus 
particuliers, plus Caraftéridiques , ou quelque fois funplemenc 
accidentels . 
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L’aâion des acides fur la terre Calcaire nous fournit 
beau coup plus de moïens pour annalyfer les produits tenant 
à elle que tous ceux qui proviennent d’ une terre Vitrifiable 
ou Rcfradlaire . Mais comme les Sciences & les Arts font frè- 
res , il doivent fe donner des fecours mutuels . Qu’ importe de 
fçavoir lequel d’eux nous fert plus ou moins, pourvû que 
la mailc de leurs éiforcs réunis ajoute à la maflc de nos coti* 
naiflTances , recule les limites de notre ignorance , & fixe des 
doutes aulfi injurieux à laNaturc, qu’à l’humanité. 

Tout Corps éxiftant fur notre globe ne peut être formé 
que du concours d’une , ou de pluheurs , terres , -de Celui des 
acides, des alkalis, des Sels, des huiles, enfin delà déftrU' 
âion des animaux , des celle des plantes , ou bien de la mi- 
néralifation , ou de la diflblution des métaux . 

Dans les produits tenant à la terre Vitrifiable toutes les 
particules les plus hétérogènes même, fe trouvant dans un état 
de rapprochement , foit par leur qualité naturelle , foit par 
1 aâion d’une coâion accidentelle ou inhérente , oppofent à 
la Ilypticité des acides une furface fi liflè que ne pouvant nulle 
part s’attacher à ces corps , les mordants les plus vioicns glif- 
fent fur cet émail , & par conféquent ne peuvent le décom- 
pofer . En concaifant , en pulverifant même ces corps , on ne- 
fait qu atténuer les parties , mais l’on ne fépare point les fub* 
fiances ,& de cette manière loin de pouvoir conclure quelque 
chofe de fixe à ce fujet , 1 on ne fait que confondre les Idées, 
qu’une obfervation faite avec l’orgânc feul de la vue aidée-» 
enfuitc par la reflédtion & la combinaifon des' effets produits 
par des Caufes différentes, aurait pû débrouiller , & fixer dans 
le prémier moment . - ‘T„' » 

C eft donc dans tonte 1 intégrité poflible de ces corps 
qu il faut juger & reconnaître les fubfiances qui peuvent con- 
courir à la formation rcfpcélivc des corps rélatifs à la terre 
Vitrifiable & c’eft fur ce principe que j’ ai fait l’ analyfe quo 
j offre dans cet Ouvrage . Quant a l’ indagation des fubfian- 
ces confiituantes les corps tenant à la terre Calcaire , elle de- 
mande un taéf moins fin , & peut être étalée par les refultats 
de plus d un rcaâif. Par éxcmple; tout corps Calcaire fou- 
rnis 
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mis k l'adtion d' un acide fe difTout en poudre inpalpable pa'- 
raifTanc a 1’ oeil n’avoir aucune configuration déterminée, & 
ayant ’l' air cf un tàs de particules impcrcéptibles nées du bri- 
feinent d’ un corps plus confîdérable vigoureufement attaqué 
par le choc d’ un Principe plus puifTant . Mais toutes ces par« 
ticules ont une configuration également pronnoucée , l’oeil 
peut s’enafTurer a l’aide d’un microfeope ; il me parait ce- 
pendant que pour en être perruadé il doit fufiire au raifonne- 
ment de confidérer que 1' aftion d’ un acide quelconque n’ eft 
pas r impulfion aveugle ou capricieufe d’ une force mue par 
le hazard , ou par l’ ignorance : c'eft une tendance confiante 
vers le même but tenant aux loix générales de la Nature mife 
en mouvement parles reflbrts d’un prémicr Principe, entrai- 
née par l’ enchaînement des Etres , & ne devant cefTer qu’ 
avec l’annihilation, ou l’abatardificmcnt de ces Principes. Qu’on 
ne s’y méprenne donc point par une analyfe fuperficiellej , 
chacune de ces particules, dénote la fubftance à là quelle ello 
tient ! Les Cubes défignent le fel Marin , la Marcàflite vulgaire , 
& le Plomb ; les Aiguilles , le Nitre ; les Rhombes , les Spaths 
& la Sélénite } les Piramides , l’Etain ; les Priftnes héxagoncauxi 
le Cryfial ; r Oâaédre , lefér,. les Pirites , l’Alun&c. i 
i 'l’outcs les couleurs provenues des vapeurs métalliques 
s’enicvent par les acides , & par le feu iîmplc , mais un- peu 
puifiant . Toutes celles qui; proviennent de la défiruâion:des 
plantes font plus fragiles encore- par la raifon d’un Principe 
moins puiflànt , & ou le reconnaît aifément par les viciflitu- 
des que leur fait éprouver la préfcnçc d' un Acide , ou bien 
celle d’ un Alkali . * > 

Quand’ on- à des doutes fur la configuration de ces par- 
ticules décolorées par un acide, le feu eft le Toucheau Icj 
plus fur qu’ on puifie employer pour fixer fon irréfolution . 

La Conflagration de ces particules dénote tout de fuite 
le Principe qui les alimente , & qui, après la.déftrudion de la 
terre Calcaire à échappé à l’aélion des acides • 

Ainfi. 

Une odeur d’ail, dénote la préféncc dcl’arfénic. 

Une odeur huileufc, celle de quelque bitume décomposé, 
. D & dont 


^ 

& dont l’agent acide Ce fera fêparc pour Te joindre à F acide 
agi/Tant.' 

- ' Une odeur Empyreumatique.ladcconapofition des plantes.. 

Une odeur de ibye de fouffre, la deftruâton animale > & 1a 
jonftion d’ un alkali avec la icitc Calcaire . 

Une odeur de fleurs de pêchers , la prcfencc du Phlogifti- 
que uni al’ alkali volatil. . ' . . . > . 

Une odeur fafranéc, celle de l’acide Marin. 

Une odeur fulphureulc, celle de l’acide virriolique . 

Une odeur Empyreumatique acidulé , celle deracidc Phot 
phorique . J 

Ainfi des autres fublîances : Chacune d’elle dans la corn- 
buftion produit ‘un autre odeur, plus facile a connaître par: 
Vufage qu’a deflnir la plume-à la main . i 

La "rerre Refradairc qui fc rapptxxihe de ces deuxter*? 
res par fon Principe, fans être ni l’une, ni l’autre, la terre 
refradatre, dis jcj doit être altcmadvemcnc foumife aux métho< 
lies ufltccs pour toutes les deux , & demande dans fon aiia- 
iyfe la main la plus adroite , & le coup d’ocïl le plus pêrçant. 
& bien fonvent rfbelle à toutes les deux , elle offre dans 
le rcfultat une Concluflon fauffe, par l’omiflion de quelquo 
formalite réputée puérile à J’ apparence . Cclain’eft arrivé fi 
fouvenr à moi meme.,. que jc|nte crois oblige d’en avertir 
tout NatuniliAc voulant courrir la même carrière, aflîn do 
luy épargner, le délagretncnt de, recommencer vingt fois» 
& toujours infimâncafenicnt la meme oppération . 

.. ' -Telle cil ia méthode. que j’ai obrcrvèc. dans mes an.'dy'- 

fes , l’application en eft nouvelle , mais elle cfl fondée fur des 
Prindpes reconnus de tous tenis pour fûrs , &,MCOntéfl;ablcs . 

Je crois avoir fuffifament démontré la manière d’y pro- 
céder, je vais paficr à préfent au développement des fubftan»: 
çes contenitcs dans les differens corps que j’ai annalyfé fui- 
vanc ce principe . . • . , 
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i .-CHAPITREII. < 

' Des produits tenant i la terre Vîtrifiable ^ 

‘ G L A S S E I. , • ■ . 

'i^ .îv 

Des Pierres de Roche. 

- St C T ï O N -I. 

Des Pierres de 'Roche Argilleufes . 

E vitant dans cet Ouvrage tout ce qui peut avoir l’ air fy- 
(léinatique je n’examinerai point fi les pierres de Roche 
font d’ une fornaaiion primitive , ou fccondairc s’ ils ont de 
tout tems fervi de carcalTè a la machine de notre Globe , ou 
bien fi c’eft l’Ouvrage de la mer , & du teins. Ayant également 
déftiné un Ouvrage féparé pour traiter des produits volcani- 
ques , je ii’analiferai dans ce Chapitre que les pieiTcs de Ro- 
che Argilleufes , ou Arenaircs, ne manifeftant point à l’appa- 
rence l’aâiort , quoiqu’acidcntellc mais violente , d'un feu 
volcanique . - 

N.^“ I. Nom. Fierre Argilleufe rougeâtre de Taormina , 
Çitalités . Son grain dl , afsès uni , mais le Ciment qui bc 
les partiel agrégées n'eft point aisés dur pour recevoir le polij 
là ÔMiIeur eft d’ un rouge pâle comme celui de la pierro 
dont prefque toutes les maiibns de Bâle ( AuguRa Rauracorum) 
font Bâties . 

Nature . Baze de terre Vitrifiable paraifTant a l’œil être 
colorée par unOchre férrugineux, maii en réalité ne conte- 
nant pas la plus légéie difiblution de ce tnétd , de ne devant 
cette nuance qu’à latéinte générale de la glaize des environs. 
N.'“ II. Nom, Pierre Argilleuft Grife de Tdormira . * 
Qualités .Gnin très moelleux au toucher. Ciment très dur. 
Couleur gris de fer, recevant un poli terne , & fe brifant enu 
éclats de bo utcilles . 

Nature . Baze de terre Vitrifiable ’edorée par 1’ argilloj 
des environs t contenant un acide marin aises fenfible dont la 
- , D 2 pré- 
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prefcncc lie plus étroitement les parties , & par conféquenc 
oppofe plus de réliftanec à T aiSion du corps dont le frotte- 
ment procure le poli . 

N.'° III. 'Nom. Pierre Argilleufe blanche , de Mefjhte- 

(Qualités. Gr.ain friable jufqu’a un certaint point, Cou- 
leur blancbc fâlc , fe taillant au couteau dans la carrière com- 
me la Pierre arenaire . 

Nature . Baze de terre Vitrifîable, colorée par un argille 
blanche rabloncufc dont l’eau de pluie feule compofe fou- 
vent des manfes afsès confidérablcs , mais qui ne fe for- 
me en couche que là ou f écoulement d’une eau courranto 
l’étend également fur une furface plane, ou bien diagonale ; 

& en s’ évaporant aide à la déification du tout , au rapproche- 
ment des parties , & à leur liaifon par le moyen des fels quel- , 
le y dépofe . 

N.“> IV. Nom. Pierre Argilleufe blanche, du fictive de Nifi . 

Qualités. Grain fin coinpad. Couleur blanche de lait. 
Ciment dur, impérccptiblc, recevant un polit brillant ,& ve- 
louté, & fe callknt par fragmens . 

Nature, Baze de terre Vitrifiablo extrêmement fine, & 
de la nature de celle dont on fait la porcellaine excépté quel- 
le eft encore plus blanche . Colorée par elle même , conte- 
nant acide marin. 

N.'°V. Nom. Pierre Argilleufe gr^e du fleuve de Nifo, 

, ^ualitls. Grain fin. Couleur tirant fur celle de la Bardille 
de Gènes, prenant un lilTe terne j cette pierre eft peu - aiséaj 
à travailler à caufe de quelques grains plus durs .qui s’y reu- 
contrent de tems en tems . 

Nature ■ Baze de terre Vitrifiable colorée par l’ argille 
à potiers , terre pyriteufe dont les grains métalliques non mi- 
néralifés encore ébréchent fouvent IcTétûj ou tel autre in- 
ûrument qu’on employé a la taille. 

, N.f® VI. Nom. Pierre Argilleufe jautnuître du fleuve de Nifo . 

Qualités. Grain gfolficr , & mal cimenté. Couleur jau- 
ne pâle, fe brifant facilement & faifant beaucoup de poulfiére. 

Nature . Baze de terre Vitrifiable colorée par un Hcpar 
fulphuris très abbondant , & qui me l’àdàbord fait prendre» 

pour . 
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pour un tnoclon cakaire, ou du moins rcfradairc . Mais.com" 
me la prcicncc du fouffre n’y cft qu’ accidentelle , a caufe de i 
.l’abbondance de ce minéral dans le voilinnage , & que la^ 
pierre d' apres plufieurs éflàis que j' en ai fait ne m’à produit 
.que de la terre vitrifîablc , je l’ ai cladée dans la férié des tcf' 

' res argilleufes. 

N.f® VII. Nom. Pierre blanche àveines hlemtm , 
du fieuve de Nlfo . 

Qualités. Grain fin compaél, couleur blanche a veines 
bleuâtres fouvent ternies , & tirant fur le verdâtre . 

Nature . Baze de terre Argilleiife colorée dans la maflâa 
par l’argille blanche fine , ou à porcelaine , & dans les veines 
par l’azur de montagne dont la ternilTure provient fouvent de la 
diflbiution de pyrites Cuivreufes qui abondent dans ce lieu . 
Cette Pierre Argillcufc environne le Quartz blanc à veines bleuâ* 
très qui fert de gangue alors au Lapis -lazuli qu’on trouve dans 
ce fleuve . & au cuivre qu’ il charie , dont nous parlerons dans 
des articles féparés . 

N.t» VIII. Nom. Pierre Argilleufe Noirâtre , de Jaci Reale . 

Qualités . Grain grollier. Ciment faible , mauvailc pierre 
pour la bâtilTe , couleur de cendre un peu noirâtre. 

Nature . Baze de terre Vitrifiable colorée par une argillc./ 
grife fabloneufe , allés friable , & cimentée par l’ eau feule . 

N.'o IX. Nom. Pierre Argilleufe Rougeâtre , de Catania . 

Qualités . Grain fin, mais mal lié ; Couleur rougeâtre fon- 
cée ; ciment blanchâtre fe brifant facilement. 

Nature . Baze de terre Vitrifiable cimentée par une diflb. 
Intion d’ acide vitriolique avec une argille blanche qui à formé 
une elpéce d’alun , fa couleur rougeâtre lui vient d’ une diflbiu- 
tion fen ngineufe ochracée très faible . C’eft le feul endroit de 
la Sicile qui mauifélle vifiblement la prefence, du fer encore efl 
ce par une diflbiution très délayée . C’ efl dans les creux dea 
cette roche qu’on trouve le terre rouge figillée de Catania_> , 
à la quelle on attribue tant de merveilles, & qui n’eft autres 
chofe qu’ une efpéce de G uhr de Roche très peu métallique a 
baze de terre Vitrifiable , & rendu un peu ftiptiqne par l’ impré- 
gnation des particules argilkufes de l’acide vitriolique uni, 

comme 


comme nous l’ avons dit cy-^dTus à de l’ argille blanche qui fe^ 

1 trouve miléc avec l’argile colorée qui eft de la même qualité, 
mais dont l’apparence a été feulement dénaturée par la prefem 
ce d’ une diffolution fermgineufe . ' \ 

N.f ® X. Nom. f^errt Argilieufe , du fltuve tU Suint-Pàtd 
ciennement dit Sjmete , 

^ualitis . Grain groflier , Ciment mal lié , couleur grifcj 
fonçée , fe brifant facilement. 

Nuturt . Baze de terre Vitrifiablc liée par la prefencc d’un 
peu d’acide marin . Colorée par l’argillc grife fabloncufe. 

N.‘® XI. Nom. Pierrt ArgilUu/e blartcht sale de Sjtwufe . 

Qualités . Grain mèdioctcnient fin . Ciment jaunâtre. Cou» 
leur blanche sâle, veines jaunes . 

Nature . Baze de terre Vitrifiablc cimentée par l’acide ma- 
rin ; colorée dans fon tout par une argille blanche fabloneulo 
fàlc , 6t dans fes veinages par un alkali volatil uni a quelque; 
peu de terre Calcaire . Cette pierre fert de falband comme di- 
fent les Allemands , ou d’ enveloppe à la pierre calcaire de Sira» 
eufe , & au Tuf coquillcr dans le quel font creufees toutes les 
Latomies, & qu’on employé encore aujoard’ hui dans toutes les 
bàtilTes . i 

N.** XII. Nom. Pierre Argilltujè truste , de Net» . 

• Qualités . Grain groflier , Ciment faible. Couleur ftuvo, 
brune . | 

Nature . Baze de terre Vitrifiablc cimentée par 1’ acide vitrioli- 
que, colorée par la terre brune de Montagne . 

N.” XlÙ. Nom. Pierre Argilîeujè grijè , de Rtsgt^ . 

Ÿu^lifét . Grain fin , Ciment impércéptible, Couleur grife i 

fonçéc, fe rompant avec beaucoup de réfiftance. 

Nature . Baze de terre Vitrifiablc cimentée par l' acide vi» 
triolique, cdoréc par l’argile grife à potier . Une qualité parti- 
culière qo’ a cette pierre malgré le tiflii ferré qui lie fes parties, 
eft de s’ imprégner fi fortement de pétréole qu’ il en change la_. j 

couleur naturellement blanchâtre. Dans cet état certe pierre 
devient noirâtre , fent fortement le bitume de Montagne , fans 
même qu’on la frotte , comme on à fufage d’agir à f égard 
des pierres fuilcs , pour leur faire exhaler l’odeur qu’elles ré> 

' ccl- 
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çcUem. En la faifant bouillir dans une nurmite pleine 4l’eau, 
la pierre Ce couvre de bouillons qui > venant à fc crivcr f un 
après l’autre dégagent un air bitumineux à baze d’acide vi- 
triolique , & en imprègnent fortement le fluide dans lequel 
fe trouve la pierre • A la longue cette fubftance fe dépouil- 
le de fon pètréole , fans pourtant fe décolorer ni laiflcr des poro* 
Htcs apparentes . 

N." XIV.' Nom. P/errt ttrgiUeufe blatube sèlt , dt Battra ^ 

, Qaalitét . Grain groflier , Ornent afsès fort. Couleur blan* 
che fÜc . Plus tendre dans le centre du bloc qu’ aux extré- 
Biitcs . 

Nature. Baze de terre Vitrifiablc cimentée par l’acido 
vitriolique, colorée par un argile Hanche fale faHoneufe pé- 
trifiable au contai foutenu de l’air • 

N.'® XV. Nom. Pierre Argilleufe grîfe , dt Patrw . 

Qualités. Grain fin , Ciment aisés fort , Couleur tirant for 
le gris. ' 

Nature , Baze de terre Vitrifiablc cimentée par l’ acjdtj 
marin ; Colorée par l’argille à foullon qui abonde dans les 
environs , mais fous terre . ' 

N.to XVI. Nom. Pierre Argilleufe hlanehe fait de Licata . 

^ualitét . Grain groflier , Ciment faible , Couleur blanche 
tirant fur le jaunâtre - 

Nature . Baze de terre Vitrifiablc cimentée par l’ acido 
vitriolJquc , colorée par un’ argillc blanchâtre jaunie dans les 
endroits ou l’acide vitriolique à féjoumé quelque tems . Il 
pourrait avec le leros s’y former une minière d’Alun, mais l’eau 
coati nueUc qui pafic deflus , lave & emporte toute combinai* 
fon naifiante . 

N. “ XVII. Nom. Pierre Argilleufe grife , du fleure Buriüo. 

Qualités . Grain fin , Ciment dur , Couleur grife brune . 

Nature . Baze de terre Vitrifiablc cimentée par l’acidîj 
vitriHiqoe, & colorée par l’argille grife à potier . Ceft dans 
<ettc roche pour la plus part que fc irouvcnt les couches de 
l’agate jaune de ce fleuve. 

N.‘® XVIILNom. Pierre Argilleufe bollairt grife flufleuveDurillo. 

Qualités . Grain très fin , Ciment lâvonneux, Couleur grife 
foncée. •• 
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Nature . Bare de terre Vitrifiable cimentée par !a graifle 
de l’argillc même déffcchée. & comprimée par l’aâion d’un aci- 
de vitriolique très léger, colorée par l’argilJe grife à Potiers. 

N.'° XIX. Nom. Pierre Argilleufe faponara , de Centorbè . 

Qualités . Gram très fin , mais conglobé en ' petits gru- 
meaux . Ciment favonneux , Couleur blanc-jaunâtre. 

Nature. Baze de terre Vitrifiable cimentée par un fuc 
huileux propre à cette pierre feule, au moins de ma connaif- 
fance ; colorée par un alkali volatil . Cette pierre malgré Çsu 
dureté apparente fe dilTout peu à peu dans l’eau ,& y forme 
une écume blanche , graffe , à gros balons , comme le lavon de 
Naples. Cette graifle s’unit très bien a l’eau & pourrait en 
cas de befoin fervir à laver le linge . Mais il en vient en trop 
petite quantité pour en faire un objet de commerce . Cette 
facilité de fc diflbudre dans l’eau m’arretâ long tems & je croyais 
devoir plutôt placercette fubflance dans la clafle des argilles dur- 
cies comme les bols par exemple plutôt que parmi les pierres ar- 
gillcufes , mais fon extrême dureté m’a enfin décidé à fuivre ce 
dernier parti . Toute fois il eft bon d’obfcrver que cetto 
pierre expofée au contadl de l’ air ne conferve pas long tems 
fa dureté, mais devient friable, gvumdeufc, &fait même une.» 
mauvaife écume . Les habitans du pays voyant l’cmprcflcmcnt 
des Etrangers pour fc procurer cette fubflance lînguliérc, cor- 
rigent la parfinionie de la Nature dans la produdhon de cette 
pierre en offrant à ces derniers à fa place une terre jaunâtres 
grumeleufe, à peine bollairc , qu’ils ont foin de détremper avec 
du favon, ôc de rouler en petites boules plus , ou moins gran- 
des , fuivant la configuration ordinaire que prend cette pierre i 
Ce qu’il y’ a encore de particulier rélativemcnt a cette pierro, 
c’eft qu’elle prend cette configuration fphérique fans géode, 
fans matrice , & par le fcul frottement circulaire dans les fiffu- 
res d’ un rocher dont je clafle la pierre parmis les produits Vol- 
caniques . On r appelle dans le pays Pietra Saponara du nom..; 
qu’on donne à la plante qui produit le fel de foude un des prin- 
cipaux Agens du favon . > ’ 

N.'° XX. Nom .ft'f rrr Argilleufe brune^es montagnes de Girgenti. 

Qualités . Grain groflier. Ciment faible, Couleur tirant fur 
le gris de fer. Natu» 
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Nature. Bazc de terre Vitrifîable cimentée par l’acide ma- 
rin, colorée par l’argillc fabloneufe grife elle cft allés bonne pour 
la batilTc quoiqu’elle foit un peu pefantc. 

N.'-" XXll. Nom. Pierre Argiileuje grife ^ de San Giuiiano du 
coté de la Sambucca . 

Qualitér . Grain fin , Ciment dur , Couleur grife claire . 

Nature . Bazc de terre Vitrifiabic cimentée par l’ acido 
vitrolique , colorée par l’argille grife mclee d’un peu d’argillci 
blanche . 

N.'“ XXIII. Nom. Pierre Argilteufe blanche fâlede Cajlro* 
giovannî . 

Ç)uartitéj . Grain fin , compaft , Ciment dur , Couleur 
blanche fâle. 

Nature . Bazc de terre Vitrifiabic cimentée par l’acide ma« 
rin colorée par 1’ argille blanche . 

N.'oXXIV. Nom. Pierre Argilleufe blanche jaunâtre , de €*• 
flrogîcfvanni . 

If.iantités. Grain fin,Cimcnt dur,Couleur blanche jaunâtre. 

Nature . Baze de terre Vitrifiabic cimentée par l’ acido 
marin, avec l'addition d’un alkali volatil, & un peu de marne 
blanche ce qui la rend un peu jaunâtre . 

Voici la férié de toutes les variétés des pierres argilleufcs 
de k Sicile, bien fouvent fans aucune communication foit ap- 
parente , foit elfeélive les même malfes fc retrouvent en d’au* 
très lieux , mais comme je ne fais point la Carte minéralogi- 
que de ce Royaume je crois qu’il fulfit d’ avoir indiqué toutes 
les variétés des fubftanccs d’une même claflc qui s’y trouvent. 

'section II. 

Pierre Arenaire . 

N.'“ I. Nom. Pierre Arenaire , de Mejfme . 

^ualtltés . Grain très gros , Ciment puiffant , Couleur jau- 
nâtre mélangée de noir . 

Nature . Bazc de terre Vitrifiabic cimentée pat 1’ acidcj. 
marin , colorée par des vapeurs métalliques comme prefque 
tous les fables de nature argilleufe, & lâchant facilment cette 
léintc dans le feu . E Nom. 
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N.“> II. Nom. Pierre , Arenaire de T'aormina . 

Qualités. Grain plus fîii. Ciment puiiTant, Couleur jaunâtre. 

Nature. Baze de terre VitriHable cimentée par 1’acid^.i 
marin , colorée par l’ alkali volatil . 

N.'“ III. Nom. Pierre Arenaire., de Catania. 

Çtualtith . Grain médiocre , Ciment faible , Couleur jau* 
nâtre pâle. 

Nature. Bare de terre Vitrifiable cimcntt-c par l’addo 
vîtriolique, colorée par une difTolution ochreufe d’aucun ufage 
pour la bâtidb , trop friable. 

N.fo IV. Nom. Pierre Arenaire de Siraeufe . 

Quantité! . Grain médiocrement fin , Ciment frablc dans 
la carrière mais fe durciflant à l’air , Couleur jaunâtre quelque 
fois mélangée de blanc . 

Nature. Baze de Terre Vitrifiable Cimentée , par l’acide 
marin , colorée par l’argille jaune des environs . Le blanc qu’on 
y remarque de tems en tems , provient d’ une argille blanche 
fine qui fy trove mêlée , & qui y produit la même bigarure , 
que font naitre les débris des teftes des coquilles dans le tuf 
coquiller de cette même ville . 

N.'o V. Nom. Pierre Arenaire gr\fe , de pietra Perzia . 

Quaiités . Grain groflier. Ciment puifiant , Couleur grilc. 

Nature . Baze de terre Vitrifiable cimentée par l’ acide vi- 
tricliquc , Colorée par une déguftation d’ argille fabloneulci 
grife délayée par les eaux fuperieures . 

N.'® VI. Nom. Pierre arenaire de Saint-Martin près Palerme. 

Qualités. Grain médiocrement fin, Ciment alTes fort. Cou- 
leur jaune grisâtre . 

Nature . Bare de terre vitrifiable Citnentée par l’ acidtj 
marin , Coloré-e par l’ argille fablonncufe des environs . 

CLASSE 11. 

Des Pierres de Roche Agrégées . 

N.'« I. Nom. Roche Agregée , du Cap de Mllazsu . 

Qualités . Fond rabotteux parfemé de cailloux de diverfes 
couleurs , Ciment faible . 

Natif 
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Ntture . Bazc d’ argille grife fabloncufc vitrifîablc cimen- 
tée par r acide marin mais fi délayée , & fi friable qu’ il cedc 
auxcoups de marteaux & l’argillc défiéchée lâche les cailloux 
qu’elle renferme , & fe féparc elle même en poufliére ou eo^ 
grumeaux . Si le ciment était un peu plus fort cela ferait uno 
efpéce de brèche d’autant plus éftimablc que le fond, & les 
accélTbires feraient de nature vitrifiable, cette pierre cft colorée 
par l’argillc grife fabloneufe des environs. 

N. 'O II. Nom. Roche agrrgée de U Tritza prés de lac! Reale, 
Qualités. Fond plus uni, cailloux petits & tous grisâtres, 
Ciment faible. Couleur grife fauve. 

Nature . Baze d’argille grife jaunâtre vitrifiable , cailloux 
formée des débris des pierres arenaires, & argilleufcs des envi- 
rons roulés , & arrondis par la mer , Cimentée par l’acide ma- 
rin tout auifi friable que celui du précèdent article , coloréo 
par un argille grife fauve des environs. 

Cette efpéce de roche ou de brèche vitrifiable non mû- 
re fe trouve afsés abondemment fur les côtes de la Sicile & 
même quelque fois dans les terres , comme elle ne différo 
dans fes variétés que par une teinte plus forte , ou plus légère 
relativement â fon fond , & que quant au refte c'eft toujours 
la même chofe je me bornerai à ces deux efpeces que j’ai anali- 
sées . Un Naturalifte plus rigide voulant entrer dans un plus 
grand détail à cet égard trouverait dé cette roche , à Carlen- 
tini à Maggarelli , à Saint-Giuliano , an Cap Silibec , à Termi- 
ni , à Cefalu , à Capo cF Orlando , à Cftro-Giovanni , à Santa 
Catarina &c. 


C L A s s E IIL 
Des Grés . 

Les Grés pourait êtres confîdcrés aulfi comme une efpéce 
déroché agrégée puifque c’eft par l’agrégation de beaucoup 
de parties hétérogènes qu’ eft formé fon tout, mais comme,» 
ces partiés qoique d’une nature fouvent bien différente n’of- 
frent point a 1’ œil la bigarure d’ une brèche ou bien celle 
d’une roche agrégée nous en avons fait une ClalTc féparée. 

E 2 Avant 
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Avant que de défeendre dans un détail plus particulier , 
il cft bon d’obfcrver qu’il ya en Sicile deux fortes de grès , l’un 
connu fous le nom de grès ordinaire , l’autre appelle par les Na- 
turalises grès feuilleté. Ou peut ranger dans la prémiérc Claife. 

Le Gris mélangé de Carlentini composé de grains de Spath 
& de Cailloux Silex cimenté , & maftiqué enfcmble par l’ aci- 
de marin . 

Le Grès de Saint-Catherine compofé d’un fable groificr , & 
un peu de gravier également cimentés par l’acide marin. 

Enfin les grès de Termini , de Capo d’Orlando , de la_ 
piana d’ci Greci , de San-Giuliano &c. 

Le Grès feuilleté beaucoup plus rare , fe trouve cepen- 
dant afsès abondamment en Sicile particuliérement à Saint. 
Stefano di Bivona à Baida , à Caftrogiovanni , un peu du Cô- 
té de Paternô prés de Catania , & à Mcflînc allant à Taorniin.i. 

La Nature de ce grès cft entièrement' fcmblable a cellaj 
du premier, il n’ en diffère meme que par l’apparence laincl- 
leufc qui lui à fait donner le nom de feuilleté , & qu’on peut 
attribuer au même principe qui effeuille la terre feuilletée de 
de B.iïda , de Siraeufe , de Volcano , de Païenne , de Rome , 
de Calabre &c. C’eft-à-dire la dilation de l’.air entre les couches 
différentes des particules terreftres apportées , & dépofées en 
furfacc plane par Tcau fur un corps quelconque , tant que ces 
particules font détrempées par l’eau , & ne forment qu’un tout 
délayé & boueux , l’eau fervant de Véhicule à l’ air extérieur : 
!e fait communiquer avec l’air intercur , ou renferme dans 
ce corps nouvellement formé . Mais à peine la Chaleur des 
rayons du foil , ou bien le fcul contaél continuel de l’ air ex- 
térieur fervant de dillblvant a l’eau qui détrempe ces parties l’a 
fait évaporer, les particules tetreftres privées des globules 
aqueuefes qui rerapliffaïetit les interftices des unes aux au- 
tres , par leur propre poids de gravitation fe précipitent l’uno 
vers r autre , fe cimentent plus , ou moins fortement , foit 
par juxte-pofition , foit par le prcfcnce de quelque acide , &c 
tendent à former un tout . L’air intérieur opprefté , & condenfé 
■malgré lui cherche a reprendre fon clafticité , & pour peu qu’ 
il trouve , un débouché , ou un coté oppofant une réliftancc 
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moins force a fon aâion il s’échappe , & dans le monaent qu’il 
rétablir l'equilibre il donne une fecoulTe d violente au corps qui 
femprifonnait , qui le fend tranfverfalcment en autant de cou> 
ches que l’eau en a dépolée elle même dans le moment de ùu 
formation . 

Ce n’ell pas la feule qualité des particules terredres qui 
fait différencier les grès foliés de la terre lamelleufe , cela dé- 
pend aufli beaucoup du ciment qui les lie , le plus , ou le moins 
de puiflànce de cet Agent produit lesArdoifes, IcsSchiftes, 
les Grès , & les terres feuillées . 

Ceque j’ai dit au fujet de l’aâion de l’air opprcflé par les 
particules terreftres, & cherchant à reprendre fon élafticitc, ne 
s’étant pas feulement fur les terres , & les grès feuilletés , c’eft 
applicable aufli aux métaux mêmes . i'ai vù en i ;75< d S.‘ Bel, 
& à Chefi dans les fourneaux de fufïon dirigés par M.» : Jars & 
Blanchet dont les talons font aufli bien connus dans l'étranger, 
qu’en France. J’ai vû dis -je un Culot de Cuivre Rozette de 
plufieurs qu ntaux dans un état de demie fufion par la feule 
afperCon d’un peu d’eau froide par le même principe fe lèparer 
en une très grande quantité de lames d’une ligne, & demie, 
deux lignes au plus d'épaiffeur . 

Dans les Mollieres^ ou MrMlieres de Saint - Etienne en Fo- 
rez on voit des exemples plus frappans de cette vérité . Bien^ 
Jbuvent dans le fein des meules qu’on employé pour remou- 
ler tes Canons de fulils , oa bien limplement les lames de 
Couteaux , fera, fans qu'on le fâche, un Vuide dans lequel fe 
trouvera comprimée à l'excès une globule d’air emprifonnée 
dans le teins de la formation de la pierre même . Dans le mo- 
ment du reinoulage , l’aâion de la friâion du métal contre les 
grains terreftres ufânt mutuellement l’un , & l’autre , à la lon- 
gue découvre ces loges, dans le même inftant l’air condenfé 
ouvre la parois la plus faible de fa prifon , & fort fouvent avec 
tant de violence que non feulement il brife la meule en plu- 
ficurs éclats , & écrafe le raiférable Ouvrier occupé de fon la 
beur, & obligé par fa pofîtion de fe trouver fufpendu deffus 
1 a meule ; mais encore emporte le toit , & renverl'e la mailoiu 
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ollTon travaille (a) . Moins de puiflancc dans la caufe , donne 
nioins dcllîcacité à reiTcâ $ mais dans l’un , comme dans 
l’autre cas , c’ell toujours le même Principe qui conduit les 
agens . 

CLASSE XIIL 
Des Tufs Argilleux . 

Le Tuf d’ordinaire cft une Concrétion pierrcufc calcaire 
différant peu des StalaêUtes , mais il en ell dont la Baze étant 
glaifeufe, il cft plus compaél , ou du moins , moins poreux que 
le Tuf Calcaire . Je parlerai de chaqu’un d’eux dans les Cha- 
pitres qui leurs font déftinés . Quand au premier il cft afses aboi>i 
dant en Sicile Sc fes débris ne concourent pas peu à la fertilité 
du fol de cet heureux pays : en voicy les principales variétés . 

N.‘® I. Nom. l'ùf de Syraeufe , 

Qualités . Grain fin , glaizeux , Ciment faible mais favon» 
neux , Couleur jaunâtre . 

Nature . Baze de terre Vitrifiable cimentée par l’acide ma- 
rin , uni a l’alkali fixe . C’eft ce qui le rend fi doux au toucher , 
colorée par la terre glaizcufe des environs. 

N.*“ IL Nom. TufdePalma. , 

Qualités, Grain moins fin. Ciment faible , Couleur grife 
jaunâtre . 

Nature. Baze de terre Vitrifiable cimentée par l’acide ma»< 
rin, faiblement colorée par l’argillc fabloneufe des environs. 

N.‘° III. Nom. “tuf micacé de Palma . 

Qualités . Grain groflier , Ciment faible , Couleur jaunâtre 
coupé , de tems en tems de paillettes de Mica brillant . s 

Nature . Baze de terre Vitrifiable cimentée par l’acide vi- 
trioliquc, & colorée par l’argille des environs, & les vapeurs 
fulphureufcs qui concourent à la colorifation du Mica . 

C’eft 


(a) Ces accidensfimt beaucoup moins friquens depuis quelque tems ptt U vl- 
gilasice des perfomes prépofees au Choix de ces pierres , Sur l'infpéBion de qiiel- 
ques fignes en à crû reconnairre la qualité de pierre la plus fujettt i cts cbambrtsret 
tutérieures , & en ntl’ employé pùst dans les meuillaes . 
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Ccll à ces crois variétés que Te reduifcat à pcuprés tous 
les tufs glaifeux de Sicile . 

c L A s s E V. 

Des Pierres incuillercs . ^ 

Les pierres meullieres varient beaucoup dans leur Natur 
re jes unes font quartzeufes, d’autres granité ufes, il en eft de très 
poreufes, & qu’on prendrait pour une pierre Volcanique ; d’au* 
très ont le tifsu plus ferre , & ce font les plus eftimées . On^ 
voit en Sicile toutes ces cfpéccs > & afsès communément. Les 
principales font les fuivantes. 

I N.'“ I. Nom. Pitrre meulliere de CerUone . 

Qualités , Grain médiocrement fin , Ciment très puilfant, 
Couleur inélée de blanc & de noir. 

Nature . Baze de terre VitrifiatJe, particules graniteufes 
eimemées par l’ acide Marin , Colorées par la terre argillcufo 
blanclic des environs , dans la quelle fc trouveat conglobées 
beaucoup de particules de Mica noir . 

N.‘“ H. Nom. Pierre meutiere de Corleme . 

Qualités . Grain fin brillant, Ciment des plus puiiTant, Cou- 
leur Uânchâtre . 

Nature. Baze de terre Vitrifîable , particules quartzeufes 
cimemees par l’acide Marin, devant fa couleur àux reflets des 
particules quartzeufes non pénétrées par aucune vapeur mé* 
oflique . 

N.f® IIL Nom. Pierre meuliere de Siraeufe . 

Qualités . Grain groflicr. Ciment faible. Couleur g^ilê. 

Nature , Baze de terre vitriflable cimentée par l’ acido 
marin très délayé , colorée par la terre argilleufc des environs. 

N.'o IV. Nom. Pierre meuliere de Siract^e . 

Qualités. Grain brillant médiocrement fin, Ciment dur Cou- 
<10» melée de gris , & de blanc . 

Nature . Baze de terre Vitriahleqiapticules fabloneufes mê- 
lées de quartzeufes,cimentécs fortement par l’acide marin colo- 
rées par l’argile fabloneulê & les débris quartzeux . 

£n outre de ces qualités naturelles de pietres mculicres;lcs 

Sici- 




Siciliens ont trouvés l’art d’en faire d’artificielles en forçant, 
pour ainfi dire , la Nature de travailler' fous leur diréâion . 

C* ell à Mefiïne qu’ on à fait cette découverte , & qu’ otu 
l’emploie utilement tous les jours . En voici le procédé . 

Sur le bras, qui forme le Port de Melfine, &qui con- 
tient la Citadelle , le Lazaret , & le fort Saint -Salvador , dans 
un endroit appellé, bracio San-Rainerio ; eft une plage ftéri- 
le, & ne produifant, que quelques Solanums; elle eft toute re- 
couverte de cailloutage & de grès . En écartant la première 
couche on trouve un fable quartzeux d’ un grain médiocrement 
fin : on creufe dans ce terrain à trois pieds & demie de prof- 
fondeur, & on y forme à l’aide de la pelle un moïeu à forme 
circulaire d’un diamètre plus ou moins long fuivant quea 
l’on veut que la meule foi t grande : dans le centre on creufe 
une ouverture en rond déftinée à faire le trou de la meule; avant 
que de tracer la coupe ou fa circonférence , on à foin de bien., 
battre le terrain pour en rendre la furface égale , & en même 
tems rapprocher les parties que l’air intérieur pourrait tenir dé- 
tachées . Dans cet état on laifie cette pierre à découvert au 
folèil & au contaâ de l'air, & au bout d’un an le fuc lapidifique 
fe durcit, cimente ces parties , quoique fouvent hétérogènes, 
& en forme une pierre d’ une confiftancc , & d’ un grain propre 
aux pierres meulières . • . 

Lorfqu’en 1774. publié mon mémoire fur le fuc là- 
pidifique j’ ignorai la méthode ufîtée à Meffine, cependant j’in- 
dique un procédé à peu-près fcmblable pour la formation des 
gros blocs de pierres dans des pays privés de carrières , & voi- 
fins de la mer. . ' 

C L A s s E VI. • 

Des pierres à Rafoirs. 

La pierre à Rafoirs eft une matière pierreufe d’ une coi> 
fiftance tendre au fortir de la carrière, mais fe durcüTant peu-à- 
peu au contaâ de l’ air . 

Elle eft de plufieurs efpcccs en Sicile, maison regarde 
prefquc toutes celles de ce Royaume comme imparfaites & de.* 
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mauvais ufagc . Excepté celles de Mezzoiufo aufquellcs oiu 
donne la préférence même fur celles de Lorraine dont la répu- 
tation c(t fi généralement établie ; Ce territoire en produit de 
deux efpéces . 

N.'o I. Nom. Pierre à Ra/oirt blanche ^fale de Mezzotufo . 

Qualités. Grain extrêmement fin, Ciment favonneux, Cou- 
leur blanche fâle . 

Nature . Particules de terre Vttrifiablc.impercéptiblcs à la 
vue, cimentées par un alkali volatil extrêmement gras, colorées 
par l’ argille des environs . 

II. Nom. Pierre à Rafoin jaune claire, de Mezxoiufo . 

Qualités. Grain très fin, Ciment favonneux. Couleur jaune 
claire . 

Nature . Particules de terre Vitrifiable finguliérement atte» 
nuées, cimentées par un alkali volatil très gras comme la précé- 
dente, & colorées par la terre glaifcufe des environs . Une parti- 
cularité rcmarquaWe qu’a cette terre, c’eft qu’elle eft non feu- 
lement lamellcufe , comme toutes^les pierres de ce genre , 
mais elle eft encore compofée de deux couches l’ uno 
jaune claire, telle que nous l’avons décrite cy deflus, l’autre d’un 
gris brun, compofée de particules moins favonneufes, & ex- 
cellentes par conféquent pour enlever aux rafoirs le morfil ou 
cette côte tranchante que le repaflâge donne fouvent à ces outils. 

c L A s s E VII. 

Pierres de Corne . 

Par les propriétés reconnues dans cette pierre par Walle- 
rius ,Cronftcd, & tant d’autres célébrés Naturaliftes , cette lub- 
fiance pierreufe devrait être plutôt claflcc parmi les produdions 
tenant à la terre refradaire; mais comme il eft des efpéces qui 
prouvent une prcfence majeure de la terre vitrifiable , & que 
d’ ailleurs les expériences que j’ai faites fur cette Nature avec, 
M.' Giovanetti , célébré Chimifie de Turin , m’ont afliirécs que 
cette pierre était un état médiairc entre la roche pourrie , & 
l’asbcfte , ainfi que l’amianthe ; j’ai crû dévoir la placer ici . • 

Ce que je n’ avais que foupçonné en France , & rencontre 

F fou- 





Ibuvcnt en Savoye je l’ai vérifié en Sicile. Le lapis C»ri«f/w tunka» 
tus , U lapis MoUior , l< lapis Comeus fijjüis , le Salband^ le Hornftein^ 
de Wallérius, & de Cronftcd ne font autre chofe que la Roche 
pourrie, durcie, & cimentée, une autre fois; mais comme dans la 
putréfaâion les parties ont été finguliéretnent atténuées, cette 
iubilance pierreufe en a acqui plus de douceur au taâ , & un 
tilTu moins porreux,parccquc les parties ont été plus rapprochées. 
Le tapis Corneus mollior , àf le Lamellofus , doivent être regar- 
dés comme des accidens qu’ on-doit attribuer aux circonltanccs 
qui ont pu intervenir dans le moment de la formation. 

Ce genre de pierre efi très rare en Sicile , de même que 
l’asbclle & l’amyanthe . Cependent j’ai obfervc les cfpèccs 
fuivantes . 

N.'® I. Nom. Pierre Je Came ^ de Cafiro Gkvatmi . 

(Qualités . Grain très fin , Ciment doux. Couleur brune . 

Nature, Particules Vitrifiahles mêlées de refraélaircs, ci- 
mentées par un allcali volatil provenu de la déftrudion animale, 
de celle des plantes, & de celle du roc même ; ce qui lui donne 
«in taâ extrêmement doux , & lorfqu’il y a furabondancc de cet 
Allcali, il adoucit encore plus le tiflu de cette fub(lancc,ar lui fait 
prendre l’empreinte de l’ongle, fuivant que le rapporte Wallc- 
rius.Sa couleur provient de la teinte brune de la roche putréfiée. 

N.'® IL Nom. Pierre de Came , de Sainte Catherine . 

Qualités. Grain extrêmement fin, Ciment moins doux, Cou- 
leur jaunâtre . 

Nature . Particules Vitrifiablcs mêlées de réfraûaires, ci- 
mentées par un alkali volatil moins gras,&plus combiné avec un 
cfpécc tf acide Phofphoriquc . Son taâ eft moins doux , fon.. 
lilTu plus ferré , & plus dur . Sa Couleur eft d’ un jaune tendre 
tirant fur le chamois . Cette pierre eft d’ordinaire recouverte 
d’un Salband ou Ghur , ou croutte pierreufe noirâtre, fi l’on 
veut,beaucoup plus dure, & entièrement rcfraâaire . La furface 
de cette croûte eft entièrement rabotenfe , & pleine de poro- 
fités. Si c’eft le contaèl de l’air qui l’a mis dans cet état on pour- 
rait à ce fujet demander aux Naturalistes qui prétendent que la 
terre Rcfradaire eft une modification de la Vitrifiablc, pourquoi 
eft-ce que l’air par un contaift continuel décompofant petit-à- 
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petit les particules de cette croutte, ne les i point fait rentrer 
dans l’état primitif 9 Si c’ eut été la marche , ou le Principe de 
la Nature , cela eut dû arriver indubitablement . 

N.‘» IIL Nom. Pierre de Corne du Fleuve de Nifo . 

. i^uuUtés.Gtiin fîn,Cimcnt onâueux,CouIeur jaune brune. 

Nature . Panicules Vitrihables mélécs de réfraâaires , ch 
mentées par l’alkali volatil, tempéré par un acide Phofphorique ; 
colorées par la dccompofirion de la roche putréfiée . On trouve 
fouventdans ces fubftancct des ramages verdâtres, qu’on ne peut 
naturellement attribuer qu’ à la circulation des fucs provenus 
de la déftruéUon végétale . J’ai même vérifié cette derniere at 
fertion , en obtenant dans la conflagration une odeur empyrcu-* 
inatiquc afses forte. 

CLüSSK VIII. 

Des Asbcfles , & des Amyanthes , 

Très libérale dans la prodnâion de cette fubfhince dans la 
Tarantaife , en Calabre , en SuiiTe , & en Corfe 5 la Nature en i 
été très avare en Sicile . Je crois devoir T attribuer au peu de 
roche pourrie qu’on trouve dans l’intérieur de ce Royaume. 
Tout y cft ou montagne calcaire, ou produâion Volcanique, ou 
bien roche primitive , ou Argilleufc ; mais le manque d'eau , ta.» 
chaleur du climat, furtout le fouille brûlant du fchyroc,détruifent 
tout Principe même de putrefadion qui pourrait comencer. 
Cependant dans les endroits couverts on en trouve , mais coj 
très petite quantité , & l’amyanthc eft toujours mclée avec l’af- 
beile, ayant quelque fois une Roche Argilleufe , & prefque tou< 
jours une pierre de Corne , plus ou moins tendre, ou plus ou 
moins formée , pour gangue . 

Voici les efpéces que j’ai remarquées dans mes Courfes , 

N.'® I. Nom. Aibejie du Fleuve de Nifo . 

Qualités. Filamens long de trois à quatre pouces, Ciment 
de Couleur verdâtre tendre . 

Nature . Particules Vitrifiables mêlée de Réfifradaires , ar- 
rangées en filamens très fins , cimentés enfemble par un gluterL< 
dans le quel on reconnais, non feulement, la prefence , mais en- 
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core une furabondancc d’alkali volatil . Leur Couleur verdâtre 
provient des particules végétales quoique putréfiées , mais noa 
abfolumcnt dénaturées qui compofent en plus grande partie 
cette fubftance. J’ai toujours remarqué que lesAsbeftes n’off- 
frayent dans leurs variétés que trois teintes, la verdâtre, Lu. 
rougeâtre, & la blanchâtre • Diverfes analifes chymiques m’ont 
fait reconnaitre quelles procédaient des particules émanantes 
de la défiruâion végétale, pour la prémicre ; Minérale pour la., 
fécondé , & animale pour la troifieme ; cela cil fi vrai que la pre- 
mière qualité cft la feule ou la terre Vitrifiable foit en furra- 
bondance , dans la fécondé la Réfraélaire domine ordinaire- 
ment, & la troifiéme eft toute Calcaire. 

N.f° II. Nom Ashejle du ¥letvve dt Nifo > 

Qualités . Filamens longs de deux pouces tout au plus. Ci- 
ment plus doux , Couleur verdâtre plus haute en téintc , & oi- 
frant des refléts fatinés . 

Nature . Particules Vitrifiables moins mêlées de Réfraélai- 
rcs que la précédente cfpéce . Cimentées par un Alkali volatil 
très gras , & combiné avec une diifolution vitriolique, ce qui 
teint les filamens d’un beau verd céladon fans leur ôter le 
velouté que leur donne l’Alkali . 

L’Amyanthe qui provient de cet asbefte perd fenfiblement 
de fa teinte par le lavage qu'elle éifuie dans la chûte des pluies, 
& par la divifion de fes filamens qui cihprefquc incroiable. J’ay. 
eu un jour la patience de compter en combien de petits fila- 
mens s’était féparé, en meurilfant, un filament d’asbefte de la fé- 
condé cfpéce , j’en trouvais deux cent foixante, & dix fept . Qui 
tous cnfemble réunis & cimentés, dans l’état d’immaturité, n’of- 
fraient qu’a peine le diamètre de quatre crins réunis enfem- 
blcs , comme il était facile de le voir à un des bouts du filament 
qui formait encore un feul tout. 

L’Amyanthe de Sicile n’à pour elle que l’ extrême ténuité 
lie (es parties, provenante naturellement de la finededes parties 
terrélircs confiituantes , mais elle n a ni la longueur de celle de 
la l’arantaife , ni la force de celle de Suilfe , ni le Soyeux Je 
celle de Corfe. 

V ■ CLAS- 
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C L A S S E IX. 

Du Liège , ou de la Chah foflile . 

Le même Principe qui produit la Roche de Corne , l’Asbe» 
fte, & l’Amyanthe, concourt aufli à la formation du Liège foflile, 
& couvre de cette fubflancc des quartiers de Rocher , plus, ou 
moins Grands . Cette fubflance eft pierreufe par elle même, & 
quoiqu’on croirait par l’infpêclion de fa Couleur qu’elle foie 
de la Nature de l’asbeftc calcaire , elle eft entièrement compofèe 
de particules Vitrifiablcs , j’en ai fondu , & Vitrifié , au feu du 
fourneau de ftifion fans l'addition d’ aucun fllux . 

Avant de defeendre à l’analifc des variétés que j'ai obfer- 
vées en Sicile , il eft bon de remarquer que cette fubftance fc 
prefente fous deux faces , & en même tems d’une manière li 
décidée dans cette double marche, que les Naturaliftes ont crft 
devoir la dénommer diverfement . Ils donnent le nom de 
Liège foffile à une fubftance pierreufe, blanche, sale, à fibres fem- 
blablcs à celles qui compofent les filamens de l’amyanthe ; ayant 
une trame &une chaine de mêmeNature,fi étroitement unis en« 
tr’cllcs, qu’au premier coup d’oeïl les fils parailTent être autant 
de petites écailles lamclléufes, offrant à la viie une furface feuil- 
letée ; mais l’oeil obfcrvateur , aidé de la loupe, en reconnaît la.» 
téxture admirable. Son plus ou moins d’épailfeur lui fait donner 
communément le nom de papier ou de Cuir de montagne . 

Les mêmes Naturaliftes appellent Ciatr fojfüe-, un dépôt de 
cette même fubftance de la Nature précédente ; mais qui étant 
formé d’ une quantité de couches de la première, cimentées en- 
femble, otfre un tour, épais, pelant, & qui dans fa naiflànce, fui- 
vant les finnuofités du corps fur le quel il fc forme , fc prefente 
d’ordinaire en forme contournée . 

Il y a en Sicile beaucoup de cette produâion , j’en ai re- 
marquée entre autre à S.^ Cathérine, au fleuve de Nifo,àTrapa- 
ni, à Caftrogiovanni &c. 

N.'“ I. Nom. làige foJJHe de Sainte-Catherfne . 

■Qualitér, Téxture ferrée, Ciment afsès puifTaot, Couleur 
blanche sâle. 

Natu- 
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Nature. Particules Vitrifiables Cimentées par un Alkali 
volatil , colorées par la terre Argilleufe blanche qui forme fa-» 
Baze première . La gangue ordinaire de cette fubftance eft un 
bloc de Cryftaux de fpath d'une couleur laiteufe , ce qui prou* 
vc quelque analogie entre les deux corps . 

N.'“ IL Nom. Liège fojple de Caftrogiovamù . * 

Çualitét. Texture moins ferrée. Ciment des plus faibles , 
Couleur blanche sale. 

Nature . Particules Vitrifiables Cimentées par un Alkali 
Volatil très affaibli , Colorées comme la précédente efpéce . 

N.'o III. Nom. Chair fojple de Trapani. 

Qualités. Texture épaiffe, fibres parallèles, Ciment afsès, 
onélueux. Couleur blanche sâle . 

Nature. Paaicules Vitrifiables , filamens tifsus tranfverfa* 
Icment comme une étoffe , cimentées par un Alkali dégraiflé, co- 
lorées comme le liège foflile . 

N.'o IV. Nom. Chair foUde du Neuve de Nifo . 

Qualités . Texture épaiffe , fibres couchés diagonale- 
ment&déflinant dans le croifage des lozanges égaux,( imentées 
par un Alkali dégraiflé, & Coloré comme le Liège foffile. 

C L A s s E X. 

Des Schiftes & des Ardoifes . 

Ayant à l’Article des Grés Feuilletés rendu raifon du procé* 
cédé que fuit la Nature dans la formation des produdlions la- 
melleufcs , & ayant avec quelque certitude rapporté le mémo 
principe à celui qui forme la réparations des couches fchyUeu* 
fies Sec. Nous nous contenterons d’ obfervcr ici que ce n' cft 
que le plus , ou le moins de force de l’agent cimentant , & de 
la Nature des particules compofantes , que proviennent les va» 
rietées obfervées dans ce genre . Nous aurons occafion de les 
examiner tous dans l’analifc des variétés que j’ai remarqués eu 
Sicile . 

N.fo I. Nom. Schifie de Sainte Cathérine . 

Qualités . Grain fin , ciment doux , couches fines , couleur 
fauve . 

Na^ 
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Nature , Particules Vitriiîables cimentées par un aJkaJi vo» 
latii dégraiâc , & extrémemem délayée avec fes particules dé« 
pofées en couches très nunccs,colorces par une terre Argillcufe 
unie à ce meme alkali . 

N.'o II. Nom. Sthyftt de Centorbi . 

(Qualités . Grain fin , Ciment pins groifier , couches plus 
épaifics , couleur grife tirant fur le fauve . 

Nature, Particules Vitrifiables cimentées par un Alkali vo- 
latil uni à un acide marin allés faible , cette combinaifon ma- 
Ôique les particules terrcûrcs d’ une manière plus boueufe , 
& produit nécélTairemcnt des couches épailTes , & un ciment 
plus fort Sc plus grofiîcr . La couleur de ce fchiûe provient éga- 
lement de l'alliage de cet Alkali combiné avec la terre argil- 
leufe . 

N." III. Nom. Schijle de Catanla . 

^ualitéi. Grain fin , Ciment pnilTant, couches très , fines 
couleur tirant fur le rouge . 

Nature , Particules Vitrifiables cimentées par l'alkali vo* 
latil , uni à une dilTolution ochracée allés forte , pour manifeiler 
la prcfence du fer dans la conflagration . La force de ce ciment 
produit deux effets dans ce fehyfte . Il comprime en premier 
lieu les particules tcrreflres vitrifiables au point , que les cou- 
ches perdent fenfiblement de leur, epaiffeur, & à peine ont-cllci 
celles du cheveu le plus délicat. En fécond lieu cette même com- 
preflion unit fi étroitement par la juxu-pofition , & l’ enchaî- 
nement d'une partie dans l'autre , que les couches , & le ciment 
intermédiaire font nn tout folide & difficile à féparer . La cou- 
leur de ce fehyfie provient de la diflblntioa ochncéc répandue 
dans l’argille des environs & fe maniféfbint plus puilfamment 
dans ce &hyfte par le rapprochement des parties. 

N.” IV. Nom. Scbijle de Meffine . ' • > 

Quantités, Grain greffier , Ciment puiflknt, couches épai^ 
fes , couleur noirâtre . 

Nature, Particules Vitrifiables cimentées par l’acide Vî- 
trioliqnc , quelque fois même avec furabondance , au point que 
le fouffre fc-manifefte vifiblcmcnt . Ce Schyfte fc trouve dans 
les environs d’ une Carrière de Charbon minéral de fouvenc 

fert 




fcrt d’enveloppe à cette fubftance Végétale minérale . Impré- 
gné des mêmes Principes, il offre à l’oeil l’apparence de ce lit 
pierreux qui revet d’ ordinaire le charbon minéral , & que les 
Allemands appellent indifFérement Salband , ou Ghur , & qu’ 
en France on nomme Gor ou Schyfte Charboneux; & qui ne fe- 
prefente pas toujours fous une forme lamellcufe;il e(l noir par fk 
propre Nature; il porte des empréintes végétales exprimées 
avec toute la netteté polSble ; enfin il n’eft fulphureux qu’en 
apparence • Le Schyfte de Meftine eft toûjours compofé dcj 
couches épailfes à la vérité , mais-qui dénotent toutefois une 
tendance conftantc à une formation lamelleufc . 11 n’eft noirâ< 
tre , qu’ a l’apparence , & tout au plus dans fes premières cou- 
ches ; mais quand’ on l’en à dépouillé, il preféntc une couleur 
brune fauve, il eft plus doux au-toucher alors, & manifefte la pré» 
fenCe d’un Alkali volatil un peu faible . Son grain eft fi gref- 
fier qu’il ne fe prête à aucune prefSon , & quand il eft con- 
traint de céder à une force majeure il s’ étonné plutôt, que de 
recevoir la plus faible empreinte . Enfin il eft pénétré d’acidtj 
Vitriolique & devient presque inflammable avec l’ adjonction 
du fouffre . 

En-fait d’ardoifes , la Sicile n’en à point du tout de vérita- 
bles , celle qu’ on y fait voir eft une modification du Schyfkj 
de Mcffinc. 

C L A s s E XI. 

Du Spalh fufible . 

Formé par une Cryftallifation tumultuaire dans un flui- 
de agité , & non homogène, cette fubftance varie de Configu- 
ration , & de couleur fùivant les corps différons qui entrent 
dans fa compofition . C’eft fur-tout à la rencontre des métcaux 
qui influent de la manière la plus vifible fur ces modifications . 

Il ne s’en trouve en Sicile qu’aux environs du fleuve de 
Kifo , & je crois qu’il faut l’attribuer aux diftiérentes émanations 
métalliques, que le voifinage de l'Etna y a dégorgée , & aux mé- 
taux même qui s’y trouvent en minerai . Telles font les cfpéccs 
ces que j’ai remarquées . 

N.« I. 
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- N.'® I. Nom. Feldspath Jaunâtre du Fleuve^de Nifo . 

Qualités . CryftillUfation cubique , trafparence louche, cou- 
ches horizontales , Ciment dur , grain très-fin . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par un Alkali vo- 
latil combiné avec l’acide marin. Comme leur grain cft extrê- 
mement fin & homogène , la tranfparence du corps ferait par- 
faite fi les vapeurs métalliques qui le colorent n’ afTaiblilfaienc 
la réfraèlion des faifccaux lumineux, & ne gênaient leur pa(^ 
fage. Comme cette colorifation ne s’eft point faite après coup, 
comme dans les fluors Volcaniques, c’c(l-à-dire après la for- 
mation du corps , mais dans le moment même de la Cryftal- 
lifation ; ce feld-Spath a non feulement contrarié la Couleur 
jaune propre à la Vitrification du Plomb , mais a ég.alemcnt re- 
çu fa configuration cubique exaèlemcnt prononcée. 

N.'“ II. Nom. Spath •verdâtre du Fleuve de Nlfo . 

Qualités . Grain très-fin , Ciment dur , Couleur verdâtre, 
CryUallifation cubique , Tranfparence terne. 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide vitrio- 
lique , & par l’acide marin ; Colorées par une dilfolution cui- 
vreufe qui a influé comme le Plomb dans la première efpécc fur la 
configuration, fur la tranfparence , & fur la Couleur de celle-ci . 

N.'“ III. Nom. Feldspath prlfdtre du Fleuve de Nifo . 

Qualités. Grain très-fin. Ciment moins puiflant, couches 
lamclleufcs , Couleur blanche sale, Cryllallifation quadrilatère, 
tranfparence louche . 

Nature. Particules Vitrifiablcs cimentées par un acide ma- 
rin très-délayé, ce qui fait que les couches à la fuite du plus 
léger étonnement fe féparent, avec facilité l’une de l’autre . 
Sa Couleur, fa configuration, & fa tranfparence proviennent 
d’une difiblution de Plomb combinée avec l’argent qui a délaye 
les particules compofantes . Cette efpécc de Fcld-Spath eft l.'u 
plus commune en Sicile , & comme clic a toutes les qu.alités du 
Petunfée des Chinois, clic feule mériterait l’établifl'ement d’une, 
fabrique de porcelaine dans ce Royaume., d’autant plus qu’il 
s’y trouve beaucoup de Kaolin; dont nous parlerons dans la théo- 
rie des Volcans . 

N.‘“ IV. Nom. FeU-Spath Rougeâtre de Catania. f. 

G Quall- 


Digitized by Google 


- © 50 0 


Qualités . ^rain trés-fin , Ciment très-puiiftnt. Couleur 
rougeâtre , CryftalJiCition Rhoinboïdalc , Tranfparencc terne . 

Nature. Particules Vitrifiablcs cimentées par une diliblution 
ferrugineufe , faite à l’aide d’un acide vitn'olique afsès puiffànt. 
Colorées, Cryftallifécs & douées de leur fémi-tranfparcncc par 
l’influence de ce métal, uni à l’acide ci-deflus décrit . 

CLASSEXII. 

Du Quartz . 

Quoique cette fubftance ne fe vitrifie pas toujours feule 
au feu, & qu’il faille y ajouter fouvent des flux pour en obtenir 
une fufion & une vitrification parfaite , elle jouit de tant du 
qualités propres aux corps Vitrifiablcs fculs, que j’ai crû devoir 
la placer à la fuite de ceux de cette Nature . 

Le Quartz eft trop connu , même de ceux pour qui l’étude 
de l’hiftoire naturelle n’a aucun attrait , que je crois inutile du 
le décrire ici , je me contenterai d’indiquer les variétés que 
j’ai obfcrvées en Sicile dans ce genre . 

N.'® I. Nom. Quartz de Sainte Catherine . 

Qualités . Opaque , laiteux , dur & fans aucune configura- 
tion déterminée . 

Nature . Particules Vitrifîables mêlées de réfraâaircS , ci- 
mentées par un Gluten inconnu qui in’a paru être l’acide ma- 
rin, que pourtant je n’afTure pas être pofitivement le lien des 
parties compofantes de cette fubftance . Colorées en apparence 
par la refraélion des rayons toujours brifés , 8c féparés par l’iné- 
galité des Angles des parties conftituanres . 

N.'o II. Nom. Quartz Rouge de Catania . 

Qualités . Dur, opaque , fans aucune configuration déter- 
minée , d’une téinte rougeâtre faible , & tirant fur l’orangée . 

' Nature . Particules Vitrifiables cimentées, à ce que je fupi 
pofe , par le gluten émanant d’une diffolution ferrugineufe dans 
l’acide vitn'olique • Cette même diliblution ochracce répand 
une téinte orangée fur cette fubftance , que j’ai remarqué êtru 
beaucoup plus fuperficiellc qu’intérieure ; cependant , après de 
ftéquens lavages d’un de ces morceaux avéc une eau imprégnée 
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d’un acide a(Tez puilfant ; après revanouiffctncnt de la tcintcj 
principale, ce qui eft relié , m’a fait connaître que la dilTblution 
métallique avait pénétré , & imbibé audl , lî j’ofe le dire ainlî , 
les parties conftituantcs . i , 

N.“ IIL Nom. Çuarrz Bleu du Flnwe de Niji . 

Çiialitét . Beaucoup plus dur que les autres , opaque, pyr»- 
teux , & moucheté de taches bleues & blanches . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées, à ce qui me pa- 
rait, par l’acide vitriolique ; & colorées par l’azur de montagne. 
La beauté de cette téinte , le grain de cette fubftancc pierreu- 
fc, fon efpéce d’homogénéité avec le lapis-lazuli. à qui elle fert 
de gangue, & les mêmes veines pyriteufes ; ont fait croire , non 
fans quelque fondement, à plulieurs auteurs, que ce quartz était 
un lapis-lazuli non parvenu eticore au degré de maturité nécé& 
faire pour mériter ce nom. ■' <• 

N.'® IV. Nom. Quartz blatic pyrîteux de Cefttorb! . 

Qualités . Dur, opaque, blanc laiteux, & plein de pyrites. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées, à ce qui me pa- 
rait, par l’acide vitriolique & Colorées par la combinailbn de cet 
acide avec un peu de zinc,& de terre argilleufc blanche répan- 
due dans le voilinage. 

On ne voit en Sicile aucune de ces belles variétés 
dans les quanz, qu’on admire en Allemagne, en Suède, & mê- 
me en France . Comme par exemple les quartz grenus ou etc. 
grenats d’Auvergne , & de falhum de Suède t les quartz cariés 
de Malung en Dalécarlie; de la Baume en Provence; dcWip- 
tcmberg&c. les quartz fragiles comme ceux du Lyonnais & ceux 
de Saxe ; les quartz gras comme ceux d’Angers & de Dahleroë 
en Suède &c. > - '• 

•: O -V. i/ 

_-C L A s s E • XIII. -- - 

... , Des Silex . , ■ . 

L’Allemagne offre beaucoup de variétés rélativement à 
cette fubflance , mais en Sicile on ne voit que l’efpéce con- 
nue fous le nom de pierre fullliére , ou pierre à briquet . il 
en cil de quatre qualités . r 
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N.'° I. Nom. Silex Gris de S.' Ssefano de Bivona. 

Ç:4jlités . Grain très-fin , Ciment faible , Couleur grife . 

, Nature . Particules Vitrifiables , cimentées par un Alkali 
volatil, combiné avec une terre argillcufc grife qui lui a confer- 
vé fa Couleur j il donne très-peu de feu à caufe de fon peu do 
dureté . 

N, O II, Nom. Silex Rouge foncé de Mifilcannone . 

Qualités . Grain très-fin , Ciment puillânt, Couleur Rouge. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide marin, 
ce qui lui donne une conlîftance d'agathe , auifi fait-il naîtro 
beaucoup d’étincelles quand il eft frappé par un corps dur ; mais 
en même temps il fe brife auilï lui-même très-facilement . So 
Couleur vient de la terre argilleufe des environs. 

N.'“ III. Nom. Silex blanc , d^ noir de Mijilcannone . 

Qualités. Grain très-fin , Ciment puifiànt , écorce marneis- 
fe, Couleur noire, & blanche. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par un .Alkali 
uni à une terre argilleufe, glaifeufe , & un peu de terre calcai- 
re. Ce mélange m’a fait croire dans le commencement, que 
ce Silex était de Nature réfraèlairc , ce n’eft qu’après beau- 
coup d’efiais réitérés que j’ai connu l’uuion des deux fub- 
ilanccs . 11 femble même qu’il y ait dans le fein de cette pierre 
une efpéce de combat entre ces deux Natures . Car la terre cal- 
caire, par une tranfudation impcrcéptible, s’amoncéle fur la citr 
conférence extérieure de la pierre, y forme croûte , fe défic- 
che & s’en fèparc en poudre farineufe, & graife au toucher; 
j’ai examiné cette pouflicrc, & j’ai reconnu que c’était de la 
véritable marne . A la fuite du tems ce Silex fe purge fi forte- 
ment de tout ce qu’il peut contenir de terre calcaire dans fooj 
riiTu, qu’il s’epuife : analilé dans cet état il ne manifefte plus, ■ 
que la préfcnce de la terre Vitrifiable feule. 

N.'» IV. Nom. Silex noir de Mifücamion: . 

Qualités. Grain très-fin. Ciment tres-puiflant. Couleur 
noire . . ^ 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par un Alkali 
volatil uni à une terre glaifeufe j Colorées , ainfi que celles du 
Silex précèdent, par des particules émanantes de la déftruéiion.i 
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des végétaux réduits dans l’état charboncux , triturées, atté- 
nuées, & employées par la Nature à une nouvelle déftination^. 
Le grain de ce Silex étant extrêmement fin ,fon ciment très- 
puilfant, & par conféquent fa dureté inéxprimablc . Il eft de 
meilleur ufage pour les armes à feu j & lorfqu’il fe brife , il 
forme des éclats fi tranchans qu’on l’cmployc à tailler le verro, 
comme le diamant . J’ai vû cette opération réuflir avec fucces 
plus d’une fois. 


CLASSE XIV. 

Des lafpcs . 

Beaucoup d’Auteurs fe font occupés de la recherche des 
Principes compofans , la texture , fi j’ofe le dire, & la Couleur fi 
variée des Jafpes,& chacun d’eux fuivant une route différente & 
des Principes oppofés,il n’eft point étonnant du tout qu’ils ne fe 
foient point rencontrés dans leurs conclufions , & leurs décou- 
vertes n’ont pu être qu’indécifes,puifque leur méthode con- 
fondait les Principes . Tant qu’on analifera les Jafpes fans les 
priver de leurs téintes , on n’aura jamais des notions diftinâes, 
& fûtes de leur Nature . C’eft en féparant l’une de l’autre qu'ooj 
peut parvenir à connaitre tout ce qui concourt à la formatipiu 
du tout. 

, Plus délicat qu’aucune fubftancc pierreufe dont nous 
avons eu occalion de parler jufqu’apréfent , le jafpc réunit 
dans fa compofition des agens d’ une pureté par cxcéllence . 
Les particules terreftres qui forment fa bafe font d’une té- 
nuité , & d’ une égalité admirable dans leur Crj'ftallifation . 
Le principe colorant , foit qu’il participe de la déflruéfion des 
végétaux , ou des vapeurs métalliques , ou bien de leurs diffo- 
Jutions , eft épuré à un degré à peu près de la qualité de ce- 
lui où font réduits les Principes employés par les Criftaux de 
Roche , & les pierres précieufes . Par cette connaiffance fondée 
fur le Raifonneraent & fur l’expérience , U eft aifé de voir 
combien ell difficile l’ analyfc de cette fubftancc ; cependant 
la Chymie a tépandu, depuis peu , un jour fi lumineux fur les 
Principes , & l’enchainement des corps , qu’a l’aide d'une ma- 
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nutencion adroite , ou peut conclure sûrement fur les réfultots 
de Tes réaAifs . 

La Grande abondance des jafpes en Sicile m’avait fait 
croire à la première infpcâion , que l’analife de quelques-uns 
fuâiraic pour me rendre raifon de la formation des autres ; mais 
une anaiyfe fecondaire m’a fait connaitre qu’aucune des belles 
variétés que nous admirons dans ces jafpes n’a été produites 
accidentellement . Chaque nuance émane d'un agent différent, 
ou du moins, d’une de fes modifications. C’eft pourquoi 
m’étant vû obligé de les examiner toutes , j’offre ici aux yeux 
du Naturalille Curieux les réfultats de mes opérations . 

N.‘® I. Nom. Ja/pe Sanguin de Giuliano. 

Qualité/. Grain impercep.iblc à l’oeil , Ciment très- puit' 
fant. Couleur verte foncée , taches d’un rouge de fang. 

Nature . Bare de terre Vitrifiable en particules finguliére» 
ment atténuées , comme nous l’avons dit ci-defius en parlant 
des jafpes en général , Cimentées par l’acide marin , Colorées 
par une déflruélion de végétaux , dont les j>articitlcs Calcaires 
font fi bien mélangées avec les Virrifiablcs qu’elles fcmblent 
.compofer toute la maffe qu’elles colorent i en partie par la^ 
Couleur réelle inhérente dans elle-même ; en partie d’une ma- 
nière illufoire, parles reflets occafionnés parle brifement des 
faifeeaux lumineux dans les angles correfpondans de la pierre. 
Cela cft fi vrai qu’en expofant le jafpe fanguin à un feu ardent, 
& foutenu , les taches rouges provenantes des vapeurs , Sc 
de la dilTblution métallique s’évaporent, & la téinte vertsj 
propre à la déftruélion végétale , par conféquent compofée 
de parties calcaires , fe calcine . Il refte un Caput mortuum-r 
vitrifié , privé de toute couleur , & prêt à rentrer dans le pre- 
mier état de la Nature ; quand le contaâ de l’air, & l’influen- 
ce des fels & des acides viendront faciliter fa régénération . Les 
taches rouges éparfes dans ce jafpe , par leurs contours décidés 
fans la plus faible demie-teinte , & fans aucun reflet , prouve- 
raient feules, je crois h différence de leurs Principes, quand mê- 
me on n obfervcrait point que ces téintes ne peuvent provenir 
que du minéral. 
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Si les particules étaient homogènes dans les deux nuan- 
ces , & que toute la différence de la couleur procédtk d’un ac- 
cident , il y aurait naturellement entre elles une corrclationj 
réciproque , une union vifible qui fe maiiifeftcrait par des 
fémi-teintes infinies , Sc par des reflets de ces mêmes téintes , 
que je regarde comme la plus grande preuve de l’ homogénéi- 
té des parties conftituantes une fubftancc quelconque . La^ 
privation de ces deux marques caraiSériftiques méfait recon- 
naître trois Principes dans la formation du Jafpe Sanguin . Une 
Baze de terre Vitrifiable ; Une préfcncc abondante de deftru- 
éflon végétale qui colore la Baze en verd , & une combinai- 
fon métallique formant la teinte rouge ; dont l’examen cft des 
plus intérertants . 

Prefque touts les corps de la Nature préfenrant cettu 
dernière teinte , félon le fentiment des plus célébrés Naturali- 
fles , doivent leur couleur aune diffolution ferrugineufe , foit 
fous une forme bolaire , foit fous une forme ocracée ; mais 
malgré la variété des nuances qu’on admire dans les décom. 
pofitions de ce métal , il n’ en eft aucune qui offre un oeil 
aufti vif, une couleur aufli ardente que celle que récéle le 
jafpe fanguin . 

Le fouffre uni à farfénic formant le Réalgar ou arfénic 
Rouge, téint fouvent les corps qu’il avoifine , & produit quel- 
quefois ces nuances éclatantes qui ont mérité à pluficurs 
Criftallifations fulphureufes , & même à des criftaiix de Roche 
d’ancienne formation , ou bien formés apres Coup ; comme les 
fluors , les noms de RubicoUe, & de R ubicelle&c. Mais cet- 
te fécondé combinaifon n’a pas pû influer en rien fur la cou- 
leur fangurne des taches de ce jafpe , & les elïâis chimiques que 
j’ai faits à ce fujet en font garans . Il eft conftant que l’aClion 
d’un feu on peu vif confume tout de fuite toute particultj 
fulphureufe , ou arfcnicale quelconque; & dans le temps que 
cet agent détruit la teinte, &la fubftance même du foulfrc, ce 
minéralifateur manifcfte fa prefcnce par la double odeur qu il 
exhale . Au lieu que dans la vitrification du jafpe fanguin , tou- 
te la teinte verte à été calcinée avant que les taches rouges 
ayeni feulement commencé de faiblir dans leurs teintes . 


Les 




Les terres Argilleufcs Colorent auflTi les fubfbnces pier- 
reufes , il en eft beaucoup qui leur doivent des teintes Rougeû». 
très , mais en premier lieu , ces nuances ne font jamais déci- 
dées; en fécond lieu, ces terres ne doivent être coniidérées que 
comme un agent fccondaire, car c’eft à la déftruAion des miné- 
raux qu’elles doivent les téintes qu'elles manifeftent . 

Je ne puis donc attribuer la colorifation des taches du Ja- 
fpe fanguin qu’à l'influence d’un Or de Caflius naturel, c’eft-à-di- 
re à quelques particules de ce métal dilToutes dans l’alliage di^ 
l’acide nitreux avec l’acide marin , & puis féparée de cette eau 
régale naturelle par l’additiou de quelques particules d’étain . Et 
comme les fubflances huileufes ténues, & Ethérées ont beaucoup 
d’affinité avec l’or; 11 fulfit à cette teinture d’être délayée par 
quelque huile eflentielle, & légère pour la faire palTer & la fixer 
dans le corps d’une fubftance pierreufe , quoique furabondante 
de Principes hétérogènes. 

C’eft ainfi qu’on a foupçonné jufqu’à préfent que fe fait 
la colorifation de toutes les efpéces de Rubis, de Grenats, de 
Vermeilles, & même la téinte mourante de l’Amethyfte. n 

Une autre difficulté m’arrête dans ce moment- ci . C’eft 
l’abfence parfaite des deux métaux que je viens de nommer , 
l’or & l’étain , dans toute l’étendue du Royaume de Sicile, exce- 
pté quelques indices dn premier près du fleuve de Nifo . Mais 
je crois que cette difficulté n’en doit point être une dans ce 
moment-ci . Tous les Auteurs anciens & modernes de cette 
Isle s’accordent fur l’article de la préfence de l’or ancienne- 
'inent dans ce pays . Les Curieux confervent encore dans leurs 
Cabinets des monnoies d’or frappées en Sicile fous l’Empereur 
Charles VI. avec cette légende ex •vifceribus meh (a)' d’ailleurs, 
la formation du jafpe n’cft pas l’ouvrage de quelques années , 
une foule de fiécles s’écoulent avant que la main fage, mais 
lente de la Nature ait fçu, par une progreffion graduée , con- 
duire une particule homogène vers une autre, quelle ait réu- 
nis tous les co-Agens néccflàires;&, par un ciment, connu d’elle 
feule , lié ces Corps, bien fouvent dificmblables entre eux; ainfi 

ne 
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ne pouvant douter en aucune façon que ce ne foit point le 
précipité d’or de Caflius qui ait concouru à la Colorifation rde 
ces taches, j’ofe avancer, qu’ anciennement il devait y avoir 
du Côté de Giuliano quelque peu de ces deux métaux peut 
être dépofés par le hazard ; n’importe , mais leur prcfencc,» 
eft indiiputable . 

N.'" II. Nom. J<ifpe fleuri de Giuliano . 

Qualités. Grain fin. Ciment puiiTant mais pas égal paC'O 
tout . Couleur bigaréc de Blanc , & de Rouge foncé avec po« 
rofités , & Cryftallifation . 

Nature . Particules Vitrifîabics , Cimentées par l'acido 
marin , qui en lie étroitement les différentes parties quoique 
également hétérogènes entre elles . La B.izc de ce Jafpc eft 
tme Vitrification laiteufe Colorée par l’argille blanche , au mi« 
lieu de laquelle il y a des petites taches d'un Rouge foncé 
quelque fois lizerées d’un blanc plus fâlc j Mais pour la plut 
part tranchant de Couleur avec le fond . Les taches rouges 
peuvent être attribuées à une terre Bollaire rouge qu’on trou- 
vait anciennement dans les environs ; cependant dans mes éffais 
je n’ai point obtenu aucun réfultat ferrugineux , les porrofi- 
tés de Cf jafpe.feulcs m’en ferviraient de preuves . Si le fer con- 
court à fa formation , c’eft du moins bien faiblement , car il eft 
notoire que tous les corps ou ce métal participe à leur ci- 
mentation , il les lie fi étroitement qu’ils prefentent de tel côté 
qu’on les taille une furface liffe , égale, fans crevaffes , & fucce- 
ptible partout également de recevoir le même poli . Il eft bon 
d’obferver encore que la matière première de ce jafpe à dû être 
finguliérement délayée & imprégnée de particules Vitrifia- 
bles bien fines , nageant dans un fluide très volatil puifquea 
dans le centre des blocs de ce jafpe, tiré fouvent du lêin mê- 
me des couches , on y trouve des CrcvafTcs , des fentes horizon- 
tales remplies d’une Cryftallifation quelque fois laiteufe , & pa- 
roiffant participer de la Nature du Jafpe ; d’autres fois en vrais 
Cryftaux de Roche . - . 

^ N.« IlL Nom. Jafpe Roupie de Giuliano > 

Qualités. Grain fin , Ciment puiflânt, Couleur rougc fon- 
cée , veines blanches laitcufcs . ; ■ • = • ...V. 

• • • . 'h' Na- 
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Nature. Particules Vitrifiables cimentées par lacide ma- 
rin j colorée par le même précipité d'Or de CalTius ; maissivcc 
furabondance d’Etain . Ses veines font un efpécc d'agatifatioaj 
non colorée, & fouvent rendue ncbuleufe par le mélange d’un 
peu de terre argilleufe blanche . 

N.'° IV. Nom. Jafpe Rouge , éf Noir de Cîutiano . 

Qualités . Grain fin , Ciment puilTanc , Couleur rouge fon- 
cée avec taches noires . 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l’acide marin, 
colorées dans leur Baze par un Bol Rouge foncé . Quant aux 
taches noires qui femblent nager dans la téinte principale, j’avoue 
franchement que je n’ai jamais pu reconnaitre d’une inaniér^j 
fûre quel à pû être l’agent qui les à produites. Prodiguant par 
tout les téintes vertes , les jaunes , & les blanches , la Nature 
parait économe dans la diHtibution des rouges , & des bleus : 
mais elle cft abfoluraent avare des noires . Soit que nous re- 
gardions cette couleur comme n’en étant point une, & prove- 
nant lîmplement de l’abforbtion des rayons lumineux , foit que 
nous conlidérions le noir comme une nuance nailTante du mé- 
lange de toutes les Couleurs enfcmble , nous trouverons tou- 
jours que la Nature l’épargne dans toutes Tes produéHons . Mais 
fi pendant la durée des êtres, le noir femble privé de l’avantage 
de concourrir à leur ornement, tout, au contraire, femble fe fou- 
mettre à cette téinte dans l’état de déftruûion . Tout dans la^ 
Nature fuivant les loix d’une matière rcfpeélivcmcnt immortelle, 
avant de pafser à l’état d’une nouvelle régénération , cft obligé 
de paflêr par l’état charboneux , qui femble être le bûcher 
du Phcnixjcar c’eft de là que toutes les productions de la Nature 
revetuës d’une nouvelle forme rcftbrtcnt avec éclat . Peut- 
être donc que ces taches noires qui flottent dans la téinte rou- 
ge de ce Jafpe font les dépouilles de quelque corps dans l’ctat de 
déftruCiion, emprifonné parle fuc lapidifiquc avant d’avoir pii 
fubir les loix de fa métamorphofe . 11 fe peut donc que ce foit 
là l’origine de tous les corps téints en noir, de h qualité de 
cette fubftance . Je ne donne cette adértion que comme très 
conjtâuralc ; mais comme jufqu’à prefent nous n’avons rien de 
plus certain à cet égard , j’adopte cette opinion en attendant. 

N.‘» V. 
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N.'“ V. Nom. Rouge, avec taches Jedimenteufes contournées de 
blanc . > 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflânt , Couleur rouge fon- 
cée , avec taches fédimenteufes contournées de blanc. 

Nature. Particules Vitrifiables Cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par une téinture d’Or de Caflius avec furabondan- 
ce détain ; les corps fédimenteux qu’on voit flotter dans les par- 
ties moins denfes de ce jafpe ne font point des débris de végé- 
taux , comme l’afTurc la croyance erronée du vulgaire; ce font 
des petits canons de cryftaux, déjà durcis, renfermés dans une 
criflallifation fecondaire , Sc comme ils font fixés dans ce fluide 
fuivant les différentes pofitions qu’ils avoient pris lors de leur 
prémicre cryftallifation , les corps parailTênt prefenter des bran- 
ches ramifiées . Ce qui a été l’origine de l’erreur acréditée à ce 
fujet . Les couches blanches qui contournent ces maffes fédi- 
nienteufes , font autant de particules Vitrifiables colorées par 
uue terre argillcufe blanche, dépofées par une couche première. 

N.'o VI. Nom. Ferd obfcur, avec taches Couleur de Calcédoi- 
ne , Ù“ autres Rouges, de Cmliano. 

ÇJualités . Grain fin, Ciment puiffant. Couleur verte fon- 
cée avec taches Couleur de Calcédoine, & d’autres Rouges . ' 
Nature . Particules Vitrifiables Cimentés par l'acide marine 
Colorées par une décompofition végétale triturée , & irréguliè- 
rement atténuée dans la putréfaiflion . Les taches rouges qui fe 
trouvent éparfes dans l’immenfité de la téinte principale ont été 
produites par une légère déguftation de précipité d'Or de Caf. 
bus délayé par un fluide quelconque . Quant aux taches Cou- 
leur de Calcédoine, il ne faut les regarder, comme je l’ai dit-cy- 
delfus, que comme une cryftallifation rendue nébuleufc par Id 
mélange d’un peu de terre blanche argilleufe, &non par l’ar- 
rangement de fes parties; qui dmis la Calcédoine véritable brî- 
fant obliquement les faifeeaux lumineux empêchent leur réfle- 
xion , & leur paftâge ; par ce moyen privent cette pierre d’une 
diaphanéïté égale au crj'ftal de roche , & d’un brillant fembla- 
ble à celui qu’offrent toutes les pierres prccieufcs . ' '■ 

N.'°VIL Nom. Jaune ,&• Noir de Giuliano , i 

^alités. Grain fin, Ciment puiffant, Couleur jaune mê- 
lée de Noire , H a Na- 




Nature . Particules Vitrifiables Cimentées par l’acide vi- 
trioliqjUe, Colorées par un argillc jaunâtre des environs > dans 
laquelle on reconnaît les effets d’une dilTolution ferrugineufe, 
fans pourtant pouvoir par une aucune opération obtenir dans 
les réfultats la moindre parcelle de ce métal. Le noir décidé qui, 
dans ce jafpe, difpute continuellement avec le jaune, étant de la 
même téinte que celui qui concourt à la colorifation du jafpe 
rouge , & noir , dont j’ai parlé ci-defTus , & m’ayant dans la con- 
flagration produit la même odeur empyreumutique , j’ofe croire 
qu’il eft de la même Nature . Il cft le réfultat d’un corps végétal 
quelconque réduit dans l’état charboneux . , 

N."> VIII. Nom. Noir., & Incarnat de Giuliano. 

(Qualités . ‘Grain fin , Ciment très-puiffant , Couleur noire 
tnéléc d'incarnat . 

Nature. Particules Vitrifiables , cimentées par l’acide vi- 
triolique, Colorées en premier lieu par une dépofition végétale 
réduite dans l’état charboneux, avivées fccondairement par une 
nuance incarnate, que j’ai reconnue à la longue avoir été pro- 
duite par une légère téinte d’Or de Callius , alliée à une diffo- 
lution ferrugineufe bollairc l’analife de cette pierre eft une de 
celles qui m’aie plus coûté de peine autant àcaufe de la variété 
de fes Principes , que par l’extrême folidité qu’a acquis Ibn ci- 
ment du mélange de fes agens . 

N.'» IX Nom. Noir de Giuliano . 

Qualité! , Grain très- fin , Ciment puilTaut , Couleur 
noire. ' , - 

Nature . Particules Vitrifiables , Cimentées par l'acidta 
marin , Colorées par une décompofition végétale réduite dans 
l'état charboneux . Rélativcment à cette métamorphofe , il faut 
confiderer que cette féduélion ne provient point de l’aâionj 
du feu . La conflagration d'un corps quelconque prefente 
des phénomènes différefts fuivant la force qui la fait agirj la 
même aâion , avec plus , ou moins de puiflancc , échauffe , dé& 
fcche, rouffit, cuit, grille, enfin produit le charbon , la cen- 
dre, & des atomes en formes de pellicules ,du corps le plus fo- 
lide . 11 cft une autre force de la Nature par la voie humide 
occafionnée par la fermentation . Cette dernière échaufe , dé- 
.. , ■ colo- 
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colorée, défunit, triture, brûle les corps jufqucs à les réduire 
dans l’état charboneux; mais jamais ne parte les bornes de cette 
derniere métamorphofe . Quoique dans l’immortalité refpeélivc 
de la matière, l’atome le plus atenué rentre dans l’enchainement 
des êtres, & petit-à-petit à l’aide du temps concourt à la forma- 
tion de quelque corps plus conlîdérablcs, cependant comme de 
Ibn état de nullité apparente , à une éxiHance déterminée le 
partage ne peut qu’être long, la Nature employé la voie humide 
de préférence. Cette dernière cft un afte fpontané de fa mar- 
che ordinaire j la conrtagration , au contraire, cft un effeél acci- 
dentel qui ne détruit point, il cft vrai, coUime noüs l’avons dit 
ci-dcrtiis fes vues ; mais qui y oppofant un peu de retard , n’eft 
employé par elle que dans ces momens convuliifs , nécéftaires 
au rétablirtement de l’équilibre de la machine de notre Globe , 
ou bien par la volonté des êtres habitans fur fa furface . Tou- 
tes les fois donc que nous parlerons dans le corps de cet Ouvra/* 
ge d’une décompolîtion végétale réduite dans l’état charboneux, 
nous fous-ente.tdrons cet état dans le quel la voie humide par 
la fermentation & la putréfaéfion réduit les corps. 

; Quoique l’abfence du fer rend comme nous le verrons 
plus bas la plupart des jafpes , & fur tout des agates de la Sicile 
fujettes aux continuelles pororttés i cependant ce jafpe malgré 
qu’il foit abfolument privé de la préfencc de ce minéral , offre 
néanmoins une continuité de parties , & un tiffii bien foute- 
iiu. On ne doit l’attribuer qu’a l’extrême ténuité des parties 
compolàntes à peine perceptibles, à l’aide d’un microfeope aug- 
mentant deux mille quatrc-cent fois l’objet; & à la force de lad* 
de marin’ qui lui fert de ciment , ce qui le rend fufceptible du 
poli le plus doux , le plus velouté , & le plus brillant qu on puiflc 
défircr . 

N.‘“ X. Nom. SûHgt avec petitet tacbet blanchâtres de Giu- 

liano . 

Qualités , Grain moins fin , Ciment médiocrement puirtant, 
Couleur rouge avec taches blanchâtres . 

J Nature. Particules Vitrifiables cimentées par un mélange 
de terre argilleufe rouge , & d’argille blanche ; cette dernière à 
.1 ' ■ 3 coa- 
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confcrvè dans la Lapidification fa Couleur naturelle ; quant à la_> 
première elle y-a fenfiblemcnt perdue la tèinte rouge qui lut 
avait été communiquée par une difiblution ferrugineufe tenant 
un millieu entre l’Ochracée , & la Eollaire ce qui produit dans le 
jafpe une teinte louche un peu avivée par le voifinage des t> 
ches blanches . Le grain groflier des parties compofantes , & la 
faiblelTe de leur ciment rendent, ce jafpe peu fufceptible d‘un 
beau poli . 

N."> XL Nom. Rûuge avec taches obfcures, blanches , 
Cîuliano . 

Qualités , Grain médioctement fin , Ciment afses puirtant. 
Couleur mélangée d’obfcur & de blanc laiteux , fond rouge . 

Nature . Particules Vitrifiables , cimentées par l’acide ma» 
rin 5 colorées en premier lieu par une terre argillcufe rouge . 
Dans le moment de la lapidification , & du rapprochement des 
parties compofantes , les interfticcs ont été remplies par une 
argille blanche , & par un dépôt de roche pourrie confervant 
encore dans fon état de putréfaélion , un peu de la téinte ob- 
fcurc ochracée de fon état primitif. Ce jafpe eft afsès agréable 
à l’ocil par fes variétés, mais comme il eft très compliqué dans fa 
compofition, il en à moins de folidité dans fon tout . Il eft fujet 
à beaucoup de porofités , & toutes fes parties n’olfrcnt pas la.» 
même dureté , ni le même taél dans le poli quelles reçoivent . 

N.'o XII. Nom. Fleuri de Giuliano , Variété. 

Qualités, Grain fin , Ciment puilfant. Couleur bigarée 
de blanc , & de rouge foncé , avec de grandes taches de cette 
dernière Couleur . 

Nature . Particules Vitrifiables , cimentées par facide ma» 
rin, colorées comme celles du jafpe fleuri dont j’ai parié plu* 
haut, & dont celui ci ne diffère que par la grandeur des taches 
rouges nageantes dans un fond bleu laiteux . Cette variété ne 
provient que de la furabondance de la partie bollaire rouge . 
L'influence majeure de cette dilTolution martiale fe relfent dans 
la force du ciment de ce jafpe, dans lararété des porofités , dans 
fon tiflTu , & dans le poli le plus velouté que peut recevoir la 
pierre ouvrée . . . ' • 

N.m XIII. 
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N.'“ XIII. Nom. Vfrd de Çiul/ano . 

Çualttéi . Grain fin , Ciment puiflànt , Couleur verte 
foncée avec des nuances rougeâtres & d'autres bleuâtres . 

Nasure . Particules Vitrifiables , cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de difTolution végétale , dans la mafTe 
de laquelle à filtré quelque peu de fluide téint par une terre 
argilleufc rouge. Telle eft l’origine des nuances rouges, qu’on 
y remarque de tems en tems , & qui ont meme enhardi 
quelque marbriers de mauvaife foi à vendre cette pierre, pour 
du jafpe fanguin , à quelque , voyageurs plus curieux que con- 
nailfcurs. Quant aux teintes bleuâtres , on en eft redevable à 
radmilfion d'une diflblution ochracée.dont les grains jaunâtres 
à travers la téinte verte première, produifent des reflets bleui* 
très. Phénomène trop connu, pour avoir befoin d’une explication 
plus longue . Ce jafpe eft un des plus beaux de la Sicile , fe tra- 
vaille fupéricurement , & acquiert le poli le plus velouté , & le 
plus agréable poflible . 

N.‘o XIV. Nom. Fond olifcur , taches Jidimenteufes lizerées de 
blanc . 

{Qualités . Grain fin , Ciment afsès puilfant , Couleur ob- 
fcurc entre mêlée de parties fédimcnteufes,&dc taches blanches. 
V Nature . Particules Vitrifiables , cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de roche pourrie dans le quel flot- 
tent, au hazard, des particules fédimenteufes formés par iinc-i 
diflbiution végétale putréfiée ; comme il eft aifé de le connaître 
par l’odeur empyreumatique qui s’en exhâle dans le moment de 
la conflagration . Les taches blanches qu’on remarque dans le 
meme jafpe font des dépôts d’une terre argilleufc blanchc.quc je 
croirai d'une formation fecondairc par la raifon d’une moindre 
durété , & par la manière dont ces taches font configurées . 

N.« XV. Nom. Verd objeur à taches Jidimenteufes rouges , 
ér jaunei . 

Qualités. Grain fin , Ciment très puilfant. Couleur ver- 
te avec taches fedimenteufes rouges , & Jaunes . 

Nature , Particules Vitrifiables Cimentées par l’acide Vi- 
triolique , colorées par un dépôt de diflbiution végétale extrê- 
mement 





memcnt atténuée , qui en fait la matière première ; d’autres 
particules végétales putréfiées forment les taches fédimenteu- 
fes qui flottent dans l’ immenfité de la téintc verte . Ce n’eft 
pas la feule variété que la Nature ait employé pour embellir 
ce jafpe . Une diffolution Ochracée jaunâtre , & un autre Bol* 
lairc rouge foncée , toutes les deux d’un Oeil alTcs vif, bigarerit 
cette pierre , mais comme la formation de ce jafpe , cft très 
compliquée, en gagnant du coté de l’éclat , il perd du coté de 
fa qualité . 

N.'® XVI. Nom. Rouge Fleuri avec taches blanches , 0“ par- 
ties tranfparantes agatijies . 

Qualités. Grain extrêmement fin , Ciment très puiflânt , 
dans certaines parties de ce jafpe ; Couleur Blanche tachetée 
de Rouge , & remplie des parties agatifées . 

Nature . Particules Vitrifiables Cimentées , & colorées 
comme celles qui compofent le tilTu du jafpe fleuri , avec Ia_» 
différence que dans celui-cy une fubfiance moins denfe, paf- 
fte de létat de fluidité à celui de la lapidification , a formé dans 
le fein de cette pierre des parties louchement tranfparentes » 
ceft à dire, un peu nébulcufcs . Cette matière qu’on appelle 
communément agatifation , eft une congélation , fi j’ofe le-di- 
re , ou plus tôt, une pétrification de particules privées do 
toute Couleur , & qui par la régularité des parties compofan- 
tes donnent un libre paflàge aux faifeeaux lumineux , & procu- 
rent au tout une éfpécc de diaphanéitc , que n’ont point les 
jafpes colorés pour l’ordinaire . 

N.'» XVII. Nom. Jaune Obfcur avec taches Jaunes Clairet 
de Ciuliano . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puilfant , Couleur jau- 
ne foncée avec taches jaunes Claires . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par-deux dépôts ochracés jaunâtres ,1’un plus clair 
que 1 autre . Le Grain jaune Clair cft beaucoup plus fin que 
le jaune obfcur , cette différence dans les parties compofantes 
nuit au poli , & prefentc dans le même corps des parties plus 
ou moins dures. • 

N.r® X\ail. 
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N.'o XVIII. Nom. Rouge fleuri Obfcur.^ avec taches Jédimen- 
teufes , de Giuliano . 

(Qualités . Grain très fin , parties rédimenteufes groflié- 
rcs. Ciment très puiflant, couleur rouge obfcurc mêlée do 
blanc avec fédimenr. 

Nature. Particules Vitrifiables, Cimentées par l’acido 
marin, combiné avec un alkali fixe très gras, qui produit un 
fel neutre afsès facile à obtenir . Les parties compofantes de 
ce jafpc font colorées par une terre bollaire rouge foncée, fa- 
voneufe , & très alkaline . Le Blanc qu’on y remarque cft unj 
.après coup, formé par un dépôt de terre argilleufe blanche de 
féconde ladipification . Les parties fédimenteufes proviennent 
d’un troifieme dépôt de dillblution végétale réduite prefque dans 
l'état Charboneux par la puircfaâion , mais non afsès triturée 
encore : ce qui rend ces parties incapables de recevoir au* 
cun poli. 

N.'“ XIX. Nom. Rouge , Ô" Blanc avec lignes agatijées , 
de Giuliano. 

Qualités. Grain fin i Ciment puilfanr, taches rouges , & 
blanches fondues l’une dans l’autre, lignes agatifées d’efpacc , 
en cfpace . 

Nature . Particules Vitrifiables Cimentées par l’acide ma- 
rin , Colorées par les mêmes terres , Bollaire rouge , & argil- 
leiifc blanche , qui entrent dens la Compofition du jafpe fleuri 
avec la différence , que les deux fubûanccs ici ont été mê- 
lées enfcmble ce qui rend le contour indécis , & multiplie les 
demie téintes à l’infini. Les Veines agatifées qu’on ttouve.» 
éparpillées ça, & là dans ce jafpe font d’une lapidification fe* 
condaire , ou plus tôt , c cft la partie flluidc chargée de ho 
fubftance la plus fubtilc qui s'eft condenféc , & a rempli les 
intcrfticcs occafioncs par le dcftéchcment de la Matiéro 
première . 

N.''> XX. Nom. Rouge Brun à taches agatifées , dt* laiteufet 
avec parties de Mareajfltes ; de Giuliano . 

Qualités. Grain très fin. Ciment puifiant , Couleur rouge 
foncée , bigarée de taches agatifées & Laiteufes , Tiffu parfemc 
de MarcalTucs : 

. I N*> 
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Nature . Particules Vitrifîablcs Cimentées par l’acide Vi- 
triolique , colorées en premier lieu par un dépôt de terre bol- 
lairc Rouge , en fécond lieu par des dépôts de la fubftanco 
fluide propre à être agatifée à l'aide du teins . Les taches lai> 
tcufes qu’on voit dans ce jaspe ne font nullement d’un autre 
Nature que les agatifées , c’efl la même fubdance , privée de 
fa diaphané'ité , & devenue laiteufe à l’œil, par la raifon dij 
l’intromiflion de quelques particules de terre blanche Argil- 
leufe entre les interllices des particules agatifées . Les points 
Métalliques qu’on remarque également dans cette pierre font 
un alfemblage de marcalfites arfénicales, ainli quil cil ailé de le 
reconnaître dans la conflagration par l’odeur d’ail qu’elles ex- 
halent, & par la couleur blanchâtre qui ferait avivée d’unv 
teinte plus jaunâtre (i elles étaient ferrugineufes . Suivant 
leur Nature elles font très peu de feu avec l’acict, & font 
allés fufccptiblcs de poli. Au premier coup d’œil elles fem- 
blcnt n’avoir point de Cryllallifation déterminée ; mais aiant 
été alfés heureux pour tirer du fein de ce jafpc des portions en- 
tières de cette fubUance, j’ai remarqué qu’elle incline à la ligu- 
re Rhomboîdale . 

N."> XXI. Nom. Rouge Paie avec taches agatifées, Ô" lisie- 
ries de Blanc , de Giuliano . 

Qualités . Grain lin. Ciment puillànt. Couleur rougta 
pâle, avec agatifation lizerée de Blanc. 

Nature . Particules Vitrifîablcs Cimentées par l’acide ma- 
tin , Colorées par un dépôt de terre Rouge Bollairc , affaiblie 
dans fa teinte par le mélange d’un peu de terre Argillcufca 
Blanche. On remarque dans ce jafpc un Phénomène déplus, 
c’eft la féparation de la partie denfe avec la partie la plus 
fluide de la matière déftinée à l’ agatifation j Toutes les ta- 
ches louchcment tranfparcntcs , que nous appelions com- 
munément agatifées , font toujours lizerées d’un petit con- 
tour blanc , qu’on reconnaît aifement être émané du fein^ 
de la partie fluide. 

N.i® XXII. Nom. Verd ohfeur avec taches laheifes faits , à- 
d autres rouges de Giuliano ; 

Qualités. Grain lin. Ciment Puiffant, Couleur verte fon- 
cée avec taches laite ufes & Rouges. Na- 
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Nature . Particules Vitrifiabks Cimcnt6es par l’ acide ma- 
rin, colorées par un dépôt de difTolution végétale dans un^ 
état de fermentation un peu avancée ; ce qui en a rendu la_» 
Couleur plus fombre . Les taches laiteufes fàlcs que l’on voit 
dans ce marbre ainfi que les rouges , font compofées d’un al- 
liage d’un peu de terre argilleufc blanche , pour la première 
Si de terre bollaire rouge , pour le fécondé ; avec quelques 
gouttes de matière agatifante , qui fe rencontre toujours , plus, 
ou moins ,dans les corps lapidifiés . 

N.'® XXIII. Nom. Rouge obfcur , avec taches dun Rouge vif, 
de Ciuliano , dr du Fleuve Cbiappante . 

Qualités . Grain fin , Ciment très puilTant , couleur rou- 
ge , plus ou moins forte par intervalle. 

Nature . Particules Vitrifiables , Cimentées par l’ acidcj 
Vitriolique , colorées par un dépôt de terre bollaire rouge , dans 
le quel flottent , au hazard , des taches d’un rouge plus vif, for- 
mées par l’alliage d’un peu de précipité d’or de Callius avéc 
le fluide agatifant . C’eft à ce jafpe que je fuis redevable/ 
d’avoir fixé mes doutes au fujet de la formation des taches 
rouges du jafpe fanguin . En effet , fans entrer dans le détail 
d’une analife chimique compliquée , il eft impoflible de fc rc- 
fufer à la vérité que j’annonce , en confidéranr la différence.» 
des deux téintes compofantes ce jafpe , fur tout, en vo’yant le 
brillant de l’œil de la teinte la plus vive . 

N.'“ XXIV. Nom. Verd foncé, avec taches laiteufes fdlet ,0“ 
d autre rouges. 

Qualités. Grain fin. Ciment puiflànt, couleur verte fon- 
cée avec taches laiteufes, & Rouges . 

Nature . Ce jafpe n’eft qu’une variété de celui dont nous 
avons parlé avant le dernier , & il n’en diffère que par la lon- 
geur de fes couches , & par une teinte verte plus foncée j qu’ 
on ne doit attribuer qu’à un état de putrcfaélion plus avancée 
de la difTolution végétale . 

N.'" XXV. Nom. Rouge vif avec taches jaunes de Ciuliano, 
du côté de la Sambucca . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiffant dans les ra- 
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ches rouges , & médiocre dans les jaunes , Couleur rouge 
.vive avec taches jaunes. 

Njlure . Particules Vitrilîablcs , cimentées par l’acide ma- 
rin, uni aunAlkali fixe très gras; Colorées par un dépôt de 
«rrc bollaire , & une dilTolution Ochracéc très peu ferrugineu- 
fe. Au premier coup d'oeil j’ai crû reconnaître dans la téintc 
rouge l’inAuence de l'Or de Calfius , mais un analife fecondairc 
,m’a fait voir que ce n’était comme je l’ai dit cy-ddfus.qu’un dé- 
pôt de terre bollaire rouge avivée par la préfcncc de ralk.v 
U fixe qui a concouru à ^cimentation. 

N."> XXVI. Nom. Ferd ebfcur avec taches Jèdimenteufes , Ô" 
J autres jaunes palet , de GiuUan» . 

Qualités . Grain fin , Ciment puifiànt , Couleur verte 
foncée avec fèdiment , & taches jaunes pâles . 
f Nature . Particules Vitrifiables , cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de dilTolution végétale, dans laquelle 
s’eft faite la féparation de la partie la plus fubtile , d’avec la plus 
grofliérc . La première compofe le tiflu du jafpe meme, la der- 
nière que je confidére comme le marc des parties compofantes, 
y forme des taches fédimenteufes lapidifiées dans Tétar , dans le 
quel , elles flottaient dans le fluide avant la condenfation . Un^ 
mélange d’un peu de dilTolution ochracée très délayée , & de 
fécondé formation, a donné l’origine aux uches jaunes pâles qu’ 
on voit aullî dans ce jafpe . 

N.'® XXVII. Nom. Verd jaunâtre avec taches noires , & 
JHarcaffues de Gîuliano . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment tantôt faible , tantôt 
puillànt , Couleur verre jaunâtre avec taches noires & Mar- 
callitcs . 

Nature. Particules Vitrifiables , cimentées par Tacide ma- 
rin . En voyant les parties jaunes qui flottent dans Timmenlité 
de la teinte verte qui fait le fond de ce jafpe , on ferait ténté 
de croire qu'il y a quelque peu de dilTolution Ochracée jaune 
unie à la matière première j mais ce ferait une erreur impar- 
donable, & contraire à tout Principe j car il ell confl-ant que 
Tadmilfion des particLiles Ochracées dans un fluide verd quel- 
conque , en altère Tocil tout de fuite , & lui donne des reflets 
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olivâtres : il faut donc confidérer la colorifation des particules 
jaunâtres f parfes dans ce jafpc, comme un état mediaire entre la 
dilTolution végétale dans l’état de fimplc diüblution , & l’état 
cfaarboncux qu'on trouve également dans ce jafpc : ce n’eft donc 
qu’un tout, compofé de parties homogènes , ayant acquis des 
nuances différentes fuivant le plus , ou le moins d’aélion de la_. 
fermentation ocafionnée par la putrefaélion . Les MarcafTitcs 
qu'on voit dans ce jafpe étant de la même Nature que celles 
dont nous avons parlé au numéro 20. nous ne croyons pas né- 
célfairc de répéter ici ce que nous en avons déjà dit. 

N.'^XXVIII. Nom. RoHge ptile avec taches féiltmenteufes ■yô' 
d'autres blanchâtres , de Giullano . 

Qualités. Grain fin, Ciment afsés puiffant , Couleur rou- 
ge faible, avec fédiment, & taches blanches . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge bollairc , affaiblie 
dans fa teinte par fon mélange avec la terre argilleufe blanche, 
qui, quelque fois, fc trouvant toute feule,formc les taches blan- 
ches, qui bigarent ce jalpe: ces mêmes taches blanches font 
d’une Couleur un peu alérée par le voifinage des parties fédi- 
menteufes qui fe trouvent éparfes dans ce jafpe : ce lédimcnt 
n’eft point une diffolution végétale, jnais fimplement un dépôt 
de parties plus grolfiéres de la terre rouge bollaire , & argilleu- 
fc , qui compofent la fubftance première de ce jafpc . 

N.'o XXIX. Nom. Rouge pâle avec taches blanches à ondes., 
â autres d'un rouge vif Uzerées de blanc , remplies de MarcaJJi- 
tes , de Giuliano . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiffant , Couleur rouge 
pâle avec taches blanches ondées , & autres rouges lizerées de 
blanc , avec Marcallîtes . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’.icidc vitrio- 
lique , colorée par une terre bollaire rouge , affaiblie dans fa_. 
teinte par le mélange d’une terre argilleufe bbnche.qui fe trou- 
vant dans un état de fluidité très liquide , a tranfudé à travers la 
maffe première, & y a tantôt fait des dépôts, tantôt a environné 
feulement les parties déjà durcies , d’un Contour fuivi , tantôt 
enfin s’eft mélangé avec la terre bollairc, & a produit une tein- 
te 
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te plus vive,& très nuancée. Les Marcaflites qui fe trouvent dans 
ce jafpc font plus ferrugineufes , par conféquent ont une teinte 
plus dorée, & font plus de feu avec le briquet. 

N.‘° XXX. Nom. yerJ ohfcur, avec taches jaunes foncées ^ Ô“ 
blanchâtres ; de GluUano . 

Qualités . Grain fin , Ciment médiocrement puiflant, Cou- 
leur verte obfcure avec taches jaunes & blanches . 

Nature. Particules Vitrifi.ibles cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de diflblution végétale, un peu avan- 
cée dans fa putrefadlion avec des dépôts de terre ochracéc , & 
de terre argilleufe blanche, formés après coup . 

N.'o XXXI. Nom. Rouge pâle avec taches agatijées , dt* Itzié- 
res blanchâtres , de Gîuliano . 

Qualités . Grain fin , Ciment médiocrement pnifîânt dans 
les parties colorées, mais très fort dans les parties agatilèess 
couleur rouge pâle, avec taches agatifées lizerées de blanc . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , & colorées par la terre rouge bollairc , affaiblie par la terre 
argilleufe blanche, & par la matière fluide agatifante , qui com- 
me nous l’avons dit ci^^elfiis a formé fes contours de la partie 
fédimenteufe . 

N.r® XXXII. Nom. Jaune Clair avec taches vertes firlèes de 
Marcajfttes . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflant & faible , par 
intervalle ; couleur jaune claire avec taches vertes & ftrïes de 
Marcaflites . 

Nature . Particules Vitrifiables Cimentées par l’acide Vi- 
triolique colorées par des dépôts Ochracées jaunâtres, & p.ar 
une diflblution végétale dans le comencement de la fermen- 
tation . Les Marcaflites de ce jafpc s’écartent ici un peu dcj 
leur apparence ordinaire , & s’y préfentent, non en rhombes , 
ni en trapèzes, ni même en mafles indéterminées , comme elles 
le font d’ordinaire , mais en ftrïes parallèles afses longues . 

N.'o XXXIII. Nom. Rouge , avec taches agatifées contournées 
de Blanc . 

Qualités. Grain fin. Ciment puiflant. Couleur rouge-» 
avec taches agatifées à liziéres blanches . 

Na- 
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Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt rouge Bollaire , dans le quel le flui- 
de agatifant a fait fa réparation , & fa dépofition ; fuiyant la 
niérc que nous avons expliqué plus haut . 

N,‘® XXXIV. Nom. Jaune Quir ^ avec taches rouges Brunet., 
de Giuiiano . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflant , Couleur Jauno 
claire , taches Rouges brunes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin uni à un alkali volatil , colorées par un dépôt Ochracé pâ- 
le en couleur , & par un autre dépôt bollaire Rouge rembruni 
par la prefencc de l’alkali . 

XXXV. Nom. Rouge avec taches agatijèes , ér d autres 
Laiteufes Clairet. 

Qualités . Grain lin , Ciment puilTant, Couleur rouge, 
& taches agatifées , & autres laireufes Claires . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt rouge bollaire ; les taches de cc^ 
jafpc font formées par le fluide agatifant qui a occupé les in- 
terftices , & qui s’y eft condenfé tantôt tout fcul , tantôt 
avec l’admiflïon d’un peu de terre argillcufe bbnche , ce qui 
fait que ces taches différent cntr’ellcs , & paraiffent être de 
Nature diverfe. 

N.*» XXXVI, Nom. Verd & Rouge , avec taches agatîfees , 
particules de Marcafjites . 

Colites . Grain fin , Ciment puiffant , par intervalle , 
couleur verre mélangée de rouge , taches agatifées, particules 
de Marcaflites. 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide vi- 
triolique , colorées par un dépôt de diflblution végétale , & de 
terre rouge bollaire mélangées enfcmble avec le fluide aga- 
tifant condenfé , & MarcalTitcs éparfes dans l’ immenfitc 
du tout . 

N.'^XXXVIL Nom. Rouge Brun avec parties agatijies, dS" 
taches laiteufes , de Giuiiano . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiffant , Couleur rougît 
brune , parties agatifées , taches laiteufes . 

Na- 
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Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge bollaire , très alkalin 
avec dépôt de fluide agatifant condenfé , tantôt lïmplement , 
tantôt avec l’admiflion d’un peu de terre blanche argilleufe . 

N.'o XXXVIII. Nom. Rouge vif -^attec taches vertes foncées. 

Qualités. Grain fin , Ciment très puiflànt. Couleur rou- 
ge éclatante, taches verte foncées . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt confidérablc de précipité d’Or de 
Caflius , avec dilTolution végétale , dans un état médiaire de pu- 
trefaélion, flottante dans l’immenfité. Ce jafpc n’cft point éva- 
lué à fa jufte valeur par les marbriers Siciliens, qui, apparam- 
ment, ne connailTent pas fon prix . Pour peu que l’on s’arrête un 
moment à confidérér fa précieufe formation , on connaîtra aifé- 
ment qu’il devoit être infiniment plus cher que le jafpe fan- 
guin , donc le prix devroit être à fon égard, à peu près .àrai- 
fon de celui de l’argent à l’or . Soit que les Siciliens fc foyent 
aperçus de leur méprife , foit que ce jafpe ait commencé à dé- 
venir rare , il cft très difficile de s’en procurer a préfent . 

N.'“ XXXIX. Nom. Rouge pale avec parties hlancbesjô' d au- 
tres laiteufes ; avec Marcaffttes . > 

Qualités, Grain fin. Ciment puiflànt par intervalle. Cou- 
leur rouge faible avec parties agatifets , & laiteufes, & particu- 
les de Marcaflites . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide vi- 
trioliquc, colorées par un dépôt de terre rouge bollaire, affaiblie 
dans fa teinte, par le mélange d’un peu de terre argilleufe blan- 
che, avec fluide agatifant condenfé : tantôt fimplcmcnt, tantôt 
altéré par un mélange étranger. Ou voit dans ce jafpe quelques 
particules de Marcaflites arfénicales dépofées par hazard , & 
n’influant nullement fur la Nature de cette fubflance. 

N.f» XL. Nom. Jaune clair avec taches obfcuret , de Giuliano. 

Qualités . Grain greffier , Ciment faible en comparaifoiu 
des autres jafpes , Couleur jaune pâle , taches jaunes obfcurcs . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par un acide ma- 
rin à peine fcnfiblc , colorées par un dépôt ochracé de deux tein- 
tes , l’une plus forte en couleur que l’autre . 

N.'o XLI. 
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N.'*’ XLI. Nom. ¥onâ d agate brune 1 sv(e tachts rougis y tk_, 
Giuliano . 

Qualités. Grain fin. Ciment très-puiflànt , Couleur brui- 
ne , taches rouges , 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l'acide ma- 
rin très-puidant , colorées par un dépôt de fluide ag.atifant rem* 
bruni par une infiltration de particules de roche pourrie , avec 
des taches rouges formées par le précipité d'Or de Caflius . Sui- 
vant moi, cette fubftance devroit plutôt être clafïée parmi s les 
agates, que parmis les jafpes, puifque la partie agatifée domi- 
ne fur la partie jafpeufe . Cependant, malgré cette raifon, je me 
fuis crû obligé de la placer ici , d'après la claflification de M. c 
l’Abbé Tata , & l’opinion univerfellemcnt reçue en Sicile. 

N.~ XLII. Nom. Fond rouge y avec parties agatijees y & au» 
très laiteufes , de Giuliano . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiffant , Couleur rouge , 
parties agatifées & laiteufes . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide marin, 
colorées par un dépôt de terre bollaire rouge, avec fluide agati- 
Tant , condenfé feparément , tantôt fîmple , & tantôt compofé , 
avec l’admiflion d’un peu de terre argilleufc blanche . 

N.'“ XLIII. Nom. Verd jaunâtre , avec Jlries ohfcures , rfc_. 
Giuliano . 

Qualités . Grain médiocre, Ciment afics puiflànt, Couleur 
verte jaunâtre avec ftries obfcurcs . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un double dépôt de diffolution végétale, & 
de terre ochracée mélangées enfemble , & lapidifiées avec un^ 
peu d'humidité, fans quoi ces deux Natures diverfement colorées 
auroicnr produit une ceinte tiérce , tirant fur le bleu comme el- 
les le font pour l'ordinaire. Dans ce mélange a filtré un dépôt 
très faible de roche pourrie, délaiée par un fluide quelconque 
qui trouvant la lapidification déjà commencée n’a pû pénétrer 
qu’avec peine, ce que l’on remarque par fes traces (triées. 

N.™ XLIV. Nom. Rouge fleuri de jauneyuvec contours obfcurSy 
Ô" taches d’agate , ds Giuliano . 
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Qualités . Grain fin , Ciment ailes puillànt , Couleur rou- 
ge, taches jaunes fleuries , contours obfcurs , parties agatifées. 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l'acide ma- 
rin, colorées par un dépôt de terre rouge bollaire , avec uiu 
«aclange de terre ochracée jaunâtre, fait après coup, avec lepara- 
tion de fa partie fédimenteufe qui a formé fes contours , & un 
peu de fluide agatifant lîmplement condenfc . 

N.™ XLV. Nom. Jaune pâle avec taches blanches entre- mê- 
lées â autre s t^un jaune vift de GiuUano . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment médiocre , Couleur 
jaune de différentes teintes mêlées de blanc . 

N<i/«rr . Particules Vitrifîables cimentées par l'acide marin, 
colorées par un double dépôt d'une terre ochracée jaunâtre, 
plus , ou moins haute en Couleur par intervalle avec infiltration 
de terre blanche argillcufe . 

N.'“ XLVL Nom. Verd jaunâtre avec taches hrunet , dt_, 
duliano . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiffant , Couleur ver- 
te jaunâtre, taches brunes . 

Nature. Particules Vitrifîables cimentées par l'acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de diffolution végétale dans un^ 
état de putrefaâion avancée , avec infiltration de diflblution^ 
de roche pourrie faite après coup . 

N." XLVIL Nom. Rouge brun fans taches qnelconques , 
Ciuliano . 

(^uaüt'es . Grain fin. Ciment puiffant , teinte rouge brune 
foutenue . 

Nature. Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin , uni à un Allcali volatil très-gras , colorées par un dépôt de 
terre rouge bollaire , rembrunie dans fa teinte par la prefence 
de l’Alkali volatil. 

N." XLVIII. Nom. Sanguin., avec taches nolres^de Glulîano, 

Qualités. Grain très-fin. Ciment très-puiflant , Couleur 
rouge éclatante avec des taches noires flottantes par ci , par là. 

Nature. Particules Vitrifîables cimentées par un acide ma- 
rin irès-puiffanc , colorées par le précipité d’Or de Caifius 

avec 
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avec un dépôt de dilTolution végétale , réduite dans l’état 
charboueux . 

N/° XLIX. Nom. Jaune brun, deGiuUano, 

Qualités . Grain médiocre , Ciment puülànt , Coùleur 
jaune foncée . 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l'acide ma» 
rin, colorées par un dépôt de roche pourrie. 

N." L. Nom. Verd avec tacbet bUmebet , & autres laiteufet 
fâlet , de Saint-Stefano de Bhona . 

Qualités. Grain fin. Ciment puülànt. Couleur verte mê> 
langée de blanc , avec taches laiteufes laies . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l'acide ma- 
rin , colorées par une düiblution végétale, avec admiflion , dans 
la formation fccondaire, d’un peu de terre argilleufe blanche, ôc 
du fluide agatifant condenfé avec quelques particules de cette 
même terre . 

N.” LI. Nom. Jaune cla!r^âque-/tvec taches blancbet mdéet 
de blanc fdle , de Saint-'StefaHo . 

(^ualitit . Grain mélangé , Ciment puüTant , Couleur jau- 
ne claire avec taches blanches ondées de blanc file . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma* 
rin , colorées par un dépôt ochracè , faible en teinte , & un., 
autre dépôt de terre argilleufe blanche, dans la malTe de laquelle 
a filtré un peu de düiblution de roche pourrie • 

N.” LU. Nom. Jaune fâle-, avec tacbet claires fSlett de Saint- 
Stefano . 

Çmltités . Grain mélangé , Ciment puiflant , Couleur 
jaune claire , taches claires laies . 

• Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt ochracè, & par une terre argilleu- 
fe blanche , dans lefquels a filtré un peu de roche pourrie . 

N.to LUI. Nom. Jaune clair avec petitrt taches laiteufet , Ô" 
autres brunei , de Saint-Stefano . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puüTant par intervalle. 
Couleur jaune pâle , taches laiteufes 6c brunes . 

Nature . Panicules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt ochracè pâle, dans lequel Te font for- 

K 2 mes 


mes d’autres dépôts de fluide agatifant laiteux, & de rochu 
pourrie. 

N.'“ LIV. Nom. Fond laiteux falty avec ondes blanches, & tO‘ 
cbes blanches , de Saint-Stefano . 

Ç)ualités . Grain mélangé , Ciment puilfant par intervalle , 
Couleur laiteufe fâle ondée de blanc , taches blanches . 

Nature, Particules Vitriiîablcs cimentées par l’acide ma» 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant un peu trouble, 
& fédimenteux dans lequel a filtré un peu de. terre argilleufe 
blanche. Là, ou cette terre a rencontrée moins de réfilbncaj 
& s’cll trouvée en majeure quantité , elle a formé des dé» 
pôts plus confîdérablcs , qui ont donné l’origine aux taches 
blanches . 

N.~ LV. Nom. Blanc fâle onde de noir, & taches Brunet, 
de Saint- Sttfano , 

Qualités. Grain fin. Ciment puillànt. Couleur blanche , 
{ale , ondes noires , taches brunes . 

Nature . Particules Vitrifiablcs Cinientées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre Argilleufe blanche , dans 
la malle de laquelle a filtré un peu de diflblution végétale , 
réduite dans l’état Charboneux , & une autre dilTôlution de ro- 
che pourrie , avec la différence , que la féconde plus fortu 
a formé des dépôts , & des taches ; au lieu que la première 
plus faible n’a pû laifler dans fa marche , que des traces lé- 
gères ftriées , & ondées . 

N." LVL Nom. Blanc Sombre avec taches Blanches , & atf 
très jaunes , de Saint-Stefano . 

Qualités. Grain mélangé. Ciment allés puilfant, couleur 
grifâtre, taches blanches, & jaunes. 

Nature . Particules Vitriiîablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , Colorées par un dépôt de terre argilleufe blanche , un peu 
obfcurcie dans fa teinte par fon mélange avec une diflblution 
de roche pourrie , qui , de diflancc , en diflance <t formé des 
taches jaunes , & dans la totalité a altéré la coulrur naturel- 
le de la terre argilleufe blanche . 

N.™ LVII. Nom. BlasK fâle avec taches Brunes , & autres 
laiteufes de Saint-Stejano . 

Çna- 
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Qualités . Grain mélangé , Ciment afsès puUIànt,Coulcur 
blanche , laie , taches brunes , & laiteufes . 

Nature. Particules Vitrifiables Cimentées par l'acide ma- 
rin ; colorées par un dépôt de terre argilieufe blanche , falie 
par le voilînage d’une dilTolucion de Roche pourrie , qui dans 
certains endroits de ce jafpc , a fait des dépôts afsès confidé- 
rables . Les Taches laiteufes de ce jafpe , doivent leur origine 
comme nous l’avons dit plus haut à un dépôt de fluide agati- 
lànt condcnlé impurement . 

N."* LVIII. Nom. Rouge Vif-, de Saint-Stefano . 

Qualités . Grain fin , Ciment très puilTant , Couleur rou- 
ge afses éclatante . 

Nature . Particules Vitrifiables Cimentées par l’acide ma-» 
rin , uni à un alkali fixe , colorées par un dépôt de terre rou- 
ge bollaire , avivée dans fa teinte par la prcfcncc de l’ alkali 
fixe . Au Premier coup d'Oeil , cela paroit être un dépôt de 
précipité d'or de Caflius f mais les toucheaux chymiques cor- 
rigent la méprife , & fixent les doutes à cet égard . 

N.'“ LIX. Nom. Rouge avec taches Jaunes Claires , I/- 

gnes Agatijees , de Camerata . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflànt par intervalle, 
Couleur rouge , tâches jaunes claires , Lignes agatifées . 

Nature . Particules Vitrifiables , Cimentées par l’acidcj 
marin , colorées par un dépôt de terre rouge bollaire, dans 
ia mafic de laquelle il s’eft formé d'autres dépôts de terres 
jaune ochracée , de quelque infiltration de fluide , agacifant 
condenfé . 

N." LX. Nom. Ÿerd , avec lignet jaunes Claires , de Catm^ 
mer ata . < 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflànt , couleur ver- 
te foncée , lignes jaunes Qaires . 

Nature . Particules Vitrifiables Cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de diflblution végétale , dans un., 
dégré de putrefaâion un peu avancée, avec infiltration de ter- 
re jaune ochracée . 

N." LXL Nom. Rouge Clair & vif', avec lignes fmcéet , de 
Cammerata . 

Qua^ 
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Qualités . Grain Hn , Ciment puiflâne , couleur rougu 
belle , mais pâle , lignes obfcures . 

Nature . Particules Vitrifîables, Cimentées par l’acide ma- 
rin , Colorées par un dépôt de précipité d’or de Caflius , affaibli 
dans fa teinte par le mélange d’un peu de terre argilleulu 
blanche . Dans cette maffe a filtré un peu de dilTolution de 
Roche pourrie, mais très faiblement. 

N.” LXIL Nom. Couleur de Chair , de Camerata . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiffànt , Couleur de 
Chair. 

Nature . Particules Vitrifiabics Cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un mélange de terre blanche argilleufc avec 
un peu de terre rouge bollaire . La teinte de ce jafpe n’offre 
<|u’ une couleur de chair très peu vive , cependent à caufo 
de fes variétés , de fes nuances , & de fa rarété , ce jafpe eff très 
recherché , & très cher . 

N.'“ LXIII. Nom. Blanc Jale avec taches agatifées , & li- 
gnes rougeâtres , de Camerata . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiffànt. Couleur Blan- 
che fale , taches agatifées , lignes rougeâtres . 

Nature . Particules Vitrifiables Cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge Bollaire, un peu (c- 
dimenteufe, avec un dépôt de fluide agatifant condenfé , & in- 
filtration de terre rouge bollaire . 

N.'° LXIV. Nom. Verd objeur , avec taches agatifées , t&* 
Jlries blanches de Camerata. 

Qualités . Grain fin , Ciment puiffànt , Couleur verte fon- 
cée y taches agatifées , ftrics blanches . 

Nature . Particules Vitrifiabics Cimentées par 1’ acide ma- 
rin , colorées par une diffblution végétale dans un état de pu- 
trcfaâion un peu avancé , avec dépôt de fluide agatifant con- 
denfé , & infiltration faible de terre blanche Argilleufc . 

N.«“ LXV. Nom. Verd obfcur, avec taches Jaunes , de Ca^ 
merata . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiffànt Couleur , ver- 
te fombre , taches jaunes . , 

Nature , Particules Vitrifiabics cimentées par l’acide ma- 
rin , 
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rin , colorées par une difTolution végéule dans un état de pu- 
trefaâion avancé , avec dépôts de terre ochracéc jaune . 

N.'” LXVL Nom. Krrd Obfcur avec taches blanches, à' jau» 
nés tranfparentes , ondées de blanc de lait épais , de Mifilcastnone . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puifant. Couleur ven- 
te foncée avec taches blanches , & jaunes tranfparentes , ondées 
de blanc folidc . 

Nature. Particules Vitrifîablcs , Cimentées par l’acido 
marin , colorées par une diflTolution végétale avancée en pu- 
trefaélion , avec dépôt de terre blanche argilleufc , qui en fcj 
condenfant a fut une féparation de fa partie la plus fluid:^ 
d’avec la plus grofliére ce qui a conlèrvé la tranfparencc à la_> 
première , & a donné un corps plus folidc à la fécondé . On 
remarque dans ce jafpe le même Phénomène relativement 
à une infiltration jaunâtre , avec la différence , que les parti- 
cules jaunes plus groflîércs même , dans leur état de fluidité , 
ont eû une marche plus pefantc , & ont laiffe par conféquent 
des ondes moins bien formées . 

N.'jLXVII. Nom. Rouge pâle, avec taches laiteufes,Ù’ autres 
jaunes , de MiJUcannone . 

Qualitét . Grain mélangé , Ciment puiffant , Couleur rou- 
ge pâle , taches laiteufes , & jaunes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par une terre rouge boUaire, affaiblie dans fa tein- 
te par fon mélange avec la terre argilleufc blanche , qui dans 
certains endroit a fait des dépôts ainfi que la terre ochracéu 
jaunâtre . 

N.f'» LXVIII. Nom. Jaune clair , avec taches rouges claires , 
de Mi/ilcannone . 

Qualités , Grdin fin , Ciment puiÜànt , Couleur jaune pâ- 
le, taches rouges claires. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un double dépôt de terre jaune ochracéc , & 
de terre rouge boUaire , formés en différents tems . 

N,” LXIX. Nom. Verd avec taches blanches foies , de Mijilr 
tannone . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiffant , Couleur verte mé- 
^ocrement foncée, taches laies blanches . Nt’ 
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Nature . Particules Vitrifiabics cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une dilTolution végétale un peu fermentée , 
& des dépôts de terre blanche argilleufe un peu fédimenteufe . 

N.™ LXX. Nom. Verd clair avec taches blanches , de MifiU 
cvnnone. 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puilTant , Couleur verj 
te claire j taches blanches . 

Nature . Particules Vitrifiabics cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une dillbiution végétale , avec dépôt de terre 
argilleufe blanche . 

N.” LXXL Nom. Verd avec taches jaunes pâles , d autres 
jaunes vives y Ô" d’ autres blanches y de MiJUcarmone . • 

Qualités, Grain mélangé , Ciment piiilfanc, Couleur ver- 
te fombre , taches jaunes , & blanches fâes . 

Nature . Particules Vitrifiabics cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par une diflblution végétale , un peu fermentée, 
avec dépôts de terre jaune ochracée , & de terre argilleufe blan- 
che , un peu fédimenteufe , formés en différens tems . , 

N.™ LXXIL Nom. Ved ob/cur avec taches jaunes , autres 
blanches foies , de Mijilcannone . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflânt. Couleur ver- 
te médiocrement fombre , taches jaunes pâles, jaunes vives , & 
blanches . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une diffolution végétale, avancée en fermenta- 
tion , avec des dépôts de terre jaune ochracée de différentes 
teintes, & d’autres de terre blanche argilleufe. 

N.” LXXIII. Nom. Verd cUùr avec taches blanches fâles , 
autres jaunes , de Caccamo . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflânt , Couleur ver- 
te claire , taches blanches fâles, & jaunes. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide marin, 
colorées par une diflôlurion végétale , très-peu fermentée , avec 
dépôts de terre argilleufe blanche un peu fédimenteufe , & d’au- 
tres de terre ochracée jaune . 

N.™ LXXIV, Nom. Rouge brun avec taches laiteufesy de^ 
Mifilmeri. 

Qna- 
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Qualités . Grain mélangé , Ciment pui0ant , Couleur rou- 
ge foncée , taches laiteufcs . 

Nature . Particules Vitrifîablcs cimentées par l’acide ma* 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge boUaire , dont la tein- 
te a été rembrunie par un Alkali Hxe. Les taches laiteufes de ce 
jafpe font formées par la condenfation d’un dépôt de fluide aga< 
tifant avec la terre argilleufc blanche . 

N.” LXXV. Nom. Rouge pale,Jieuri de petites taches laiteufes 
ramifiées., de Miftlmeri. 

{Qualités. Grain mélangé. Ciment puilTant, Couleur roiv 
ge pâle fleurie de taches laiteufes. 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge bollaire dans la maffe 
de laquelle , un peu de tranflfudation de terre argilleufc blanche 
a formé de petites rcmifications qui, au premier coup d’œil pa- 
raiflent tenir à la végétation , ou du moins à ces ramifications 
métalliques connues fans le nom, d’.Arbrc de Dianc,ou d’Arbori- 
fations , également métalliques , comme dans les Dendrittes , Sc 
dans les agates arborifées . 

N.™ LXXVI. Nom. Rouge vif, avec taches jaunes , & objeu^ 
res , de Miftlmeri . 

Çmlités. Grain mélangé , Ciment puiffant. Couleur rot»* 
gc vive , taches jaunes , fit obfcures . 

Nature. Particules Vitrifîablcs cimentées pas l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge bollaire, qui fait le 
fond du jafpe, d’autres dépôts de terres jaune ochracéc , &do 
diflblution de roche pourrie, forment les taches qui flottent» 
dans l’immenfïté du tout. 

N.™ LXXVIL Nom. Rouge clair , onde de jaune , dr de blanc 
fdle , de Miftlmeri . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiffant , Couleur rou* 
gc claire, ondes jaunes, & blanches fàlcs. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt de terre rouge bollaire, mélangée 
de terre blanche argilleufc , qui dans la maffe générale a fait 
des infiltrations ondées, ainfi que la terre jaune ochracéc qui a 
également tranllùdé dans la maffe générale . 
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N.” LXXVIII. Nom. Verd ohfcar,avcc taches jaunes fincies, 
Ô- et autres blanches , de Mi filmer i . 

Qualités. Grain mclaiigê, Ciment puilTant , Couleur ver- 
te fonc6c , taches jaunes foncées, & blanches . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par une dilTolucion végétale trés-Fcrmentée , avec 
dépôts de terre jaune ochracée très-foncée en Couleur, & de 
terre argillcufe blanche. 

N.™ LXXIX. Nom. Verd clair^vec parties objeures, de Mifl- 

tneri, 

(Qualités . Grain fin , Ciment puiflànt , Couleur verte clai- 
re , taches obfcures . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide marin, 
colorées par une diflblution végétale peu fermentée , & par une 
diflblution de roche pourrie dans un état de fermentation avancé . 

N-" LXXX. Nom. Ferd obfcur, avec taches jaunes clodresy de 
Mifilmeri, 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puilfant , Couleur ver- 
te foncée , taches jaunes claires. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par une diflblution végétale tres-Fcrmcutée, avec 
dépôts de terre jaune ochracée . 

N.™ LXXXI. Nom. Jaune, avec parties vertes foncées, de_, 
Caltabuturo . 

Qualités . Grain mélangé. Ciment puiflànt. Couleur jau- 
ne , taches vertes foncées- 

Nature . Paniculcs Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée , & de diflb- 
lution végétale très-fermentée. Ce jafpe parait-étre abfolumcnt 
le même , que celui dont j’ai parlé ci-deiTus , & je ne l’aurais 
pas claflé féparément fi je n’y avais pas remarqué deux fingolari. 
tés Caraaériftiques . La première, que dans celui-ci, c’eft la> 
partie ochracée qui fait le fond ; & la verte n’eft qu’un acceflbi- 
rc , au lieu que dans l’autre c’eft le contraire . La fécondé , c’ell 
que de tems en tems , on entrevoit dans la mafle verte des par- 
ties bleuâtres , ce qui m’a fait croire , que la diflblution végétale 
pouvoit-ctre de la Nature des teintures bleues , comme celle de 
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violettes, ou celle de tournefol; & que leur couleur a été altérée 
par la prefence d’un Alkali quelconque . Je ne donne cela ce- 
pendant que comme une conjeâurc , car dans mes analifes je 
n’ai obtenu aucun réfultat Alkalin . 

N.fo L.XXXIL Nom. Verd eb/cur, avec partiel jaunet au- 

tre t vertes claires , de Caltabuturo , 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflîint , Couleur ver- 
te fombre, parties jaunes, & vertes claires. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une diffolution végétale dans un état de fer- 
mentation avancée, avec dépôts de diflôlutioa végétale à peine 
fermenté , & de terre ochracéc jaune . 

N.‘“ LXXXIII. Nom. Bru » , avec parties vertes claires , 
Cefalû. 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puilTant, Couleur bru- 
ne , taches vertes claires . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par uue dépofition de roche pourrie , très-fermen- 
tée, avec un autre dépôt de diflblution végétale , dans un état 
de fermentation peu avancé . 

N.«® LXXXIV. Nom. Verd obfcur , taches vertes claires »n- 
dées de jaune , de Cefalû. 

Qualités. Grain fin. Ciment puiflànt, Couleur verte fon- 
cée , taches vertes claires ondées de jaune . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une diflblution végétale tres-fennentée , & par 
une autre diifolutiou également végétale , mais dans un état do 
fermenuuion à peine commencée, dans laquelle quelques parti- 
cules de terre jaune ochracéc ont filtrées à l’aide d’un fluido 
quelconque , & y ont occafionné des ondes faibles enmaflè, 
qui ne font pour ainfi dire que les traces de leur paflage . 

N."' LXXXV. Nom. Jaune foncé-, avec taches vertes obfcures , 
Ù- autres vertes claires , de Cefalu . 

Qualités . Grain mélangé. Ciment puiflànt , Couleur jai>> 
ne foncée , taches vertes obfcures , & vertes claires . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par 1 acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracéc très-foncée, 

L a dans 
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dans Icq'jcl fe fonr formes par intervalle deux autres dépôts da-» 
didôlution végétale plus ou moins fermentée . 

N.'° LXXX VI. Nom. /aune , avec taches rouges d^ brunes , 
Je Cefatû , 

/Qualités. Grain mélangé , Ciment puifTant, Couleur jau« 
ne, taches rouges , & brunes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acitle ma- 
rin , colorées par une terre ochracéc jaune , dans la ma(Te di> 
laquelle fe font formés des dépôts de terre rouge boUaire , & de 
roche pourrie très-fermentée . 

N.'® LXXXVII. Nom. Verd clair avec taches vertes ob/cures-y 
de Cefalû . 

(Qualités . Grain mélangé , Ciment pui^nt , Couleur ver- 
te claire , taches vertes obfcures . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par une double dÜTolution végétale plus ou moins 
fermentée par intervalle. 

N.f» LXXXVIII. Nom. Jassne claire avec taches rouget , & 
tkfcures , de S.‘ Crifiine . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflânt , Couleur jau- 
ne claire , taches rouges , & obfcures . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une terre jaunâtre ochracéc avec dépôts dta 
terre rouge bollairc , & de düTolution de roche pourrie . Ce 
jafpe reifemble beaucoup à celui dont nous avons parlé deux ar- 
ticles plus haut, mais comme il vient d’un lieu différent, & qu’il 
fait un objet de commerce à part , nous nous fommes crû oolL 
gé d’en parler féparément, d’autant plus que nous avons déjà 
prévenu nos Lefleurs dans l’introdmffion placée à la tête de cet 
Oovrage , fur une monotonie rendu abfolument necéffaire, foit 
par une fimilitude apparente des memes Principes , foit fur une 
ïîmilitude réelle , mais diverfifiée par la différence des fîtes . 

N."> LXXXrX. Nom. Verd, avec taches jaunes, Ô- f orties 
rouges , de S.' Crifiine , 

Quantités. Grain mélangé , Ciment puiffant. Couleur ver- 
te, taches jaunes, parties rouges. 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 

’rin , 
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rin , colorées par une diflfolution végétale plus ou moins fer- 
mentée par intervalle avec petits dépôts de terre jaunâtre ochra- 
céc, & dépôts plus conlidérables de terre bollaire rouge. 

N.'o XC. Nom. Rouge , & jaune avec taches ohfcures , de^ 
S.* Crosne . 

Qualités, Grain fin, Ciment puiflant, Couleur rouge mé- 
langée de jaune avec taches obfcurcs . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un mélange de terre, rouge bollaire ,& de ter- 
re jaune ochracéc, avec admiflion de quelques petits dépôts do 
diffolution de roche pourrie. 

N.'“ XCI. Nom. Rouge , svec parties vertes , Laiteufes de 
Saint - Crijlhie , 

(Qualités. Grain mélangé , Ciment puilTant, Couleur rou- 
ge , parties vertes . & laiteufes . 

Nature. Particules Vitrifiables, cimentées par l’acide ma- 
rin , Colorées par une terre rouge bollaire j avec admiflion de 
siiflblution végétale médiocrement férmentée , & de fluido 
agatifant combiné fie condenfc avec un peu de terre Argilleu- 
fc blanche. 

N.»’ XCII. Nom. Rouge vif, de Monte Vago. 

(^ualkéi. Grain fin. Ciment très puiflant , Couleur afsès 
éclatante. 

Nature. Particules Vitrifiables dinentces par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge bollaire , avivée dans 
fa teinte par la prefence d’un alkali volatil . 

N.'o Vli. Nom. Couleur de chair , ondé de Brun , Ù" de Jau- 
ne , de Cajlronuovo . 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puiflant , Couleur de 
chair , ondes brunes , & jaunes . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un mélange de terre blanche Argillcufo 
avec un peu déterre rouge bollaire. Par intervalle, on voit 
dans ce jafpc quelque faible tranfludation de terre jaune ochra- 
cée , & de dilfidution de roche pourrie . 

N.ro XCIV. Nom. Couleur de Chair pale , de Ct^ror.uovo ., 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflant , Couleur de 
chair pâle , Na- 
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Nature . Particules Vitrilîables cimentées par l’acide ma. 
rin , colorées par un mélange de terre argilleufc blanche avec 
un peu de terre rouge bollaire . Ce jafpe cft le même que le 
précédent avec la différence qu’il n’a admis dans Ton fein^ 
aucune tranffudation étrangère , &quc dans la compofîtion de 
fa maffe , la terre blanche argilleufc a été en très grande fura> 
bondance . 

N.'® XCV. Nom. Verd Obfcur.^ avec taches blanches faits y 
éf d’autres jaunes , du Territoire del Cafjero . 

Oualités. Grain mélangé , Ciment puiffant ; Couleur ver- 
te obfcure , taches blanches fâles , & jaunes . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une diffolution végétale très fermentée , 
avec dépôts de terre argilleufc blanche uu peu fédimenteufe} 
& de terre ochracée . 

N.'° XCVI. Nom. Jaune fdle, avec taches blanches faits y Ô‘ 
<f autres jaunes obfcures , de Cajlronuovo . 

(Qualités. Grain mélangé , Ciment puifant. Couleur jauc 
ne fâle , taches blanches fâles , & jaunes obfcures . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par la terre jaune ochracée , un peu fédimen- 
teufe , avec dépôts de terre blanche argilleufc également lédi- 
dimenteufe , & un peu de diffolution de roche pourrie com- 
binée avec de la terre ochracée jaune . 

N.'° XCVIL Nom. Ferd pale, onde de petites taches obfcuresy 
de Gian Cavallo . 

Qualités . Grain afses fin , Ciment puiffant , Couleur verte 
claire, petites taches, ondes obfcures. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une diffolution végétale à peine fermen- 
tée , avec l’admifiion d’une tranffudation de roche pourrie très 
légère . 

N.t® XCVIIL Nom. Jaune , tirant fur la Couleur de Chair , 
avec taches rouges & noires , d'Adrîano - 

^alités . Grain très mélangé , Ciment puiflànt , Cou- 
leur jaune rougeâtre , taches rouges , & noires . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin. 
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rin , colorées par la terre jaune ochracée avec l’adinillion^ 
d’ un peu de terre rouge boUairc , qui dans certains endroits 
a fait des dépôts afsès conlîdérables , ainfi qu’une diflblution 
végétale réduite dans l’état charboncux , qui par intervallia 
a formé dans ce jafpe des petites taches flottantes au hazard . 

N."> XCIX. Nom. Rouge claire avec taches laiteufes , & vei- 
nes Agatè/ées , de Monreal . 

{Qualités. Grain très fin, ciment très puifiànt, couleur 
rouge claire , taches laiteufes , veines agatifées . 

Nature. Particules Vi tri fiables cimentées par l’acide ma- 
rin, uni à un alkali volatil très gras, colorées par une terre 
argilleufc rouge , faible de teinte , avec dépôt de fluide aga- 
tilant , combiné avec un peu de terre argilleufe blanche , & 
tranfludation de la même Nature dans fon état de purété . 

N '® C. Nom. Jaune ,tmdé de Brun\, de Candita . 

Qualités . Grain fin , Ciment puilànt , Couleur jaune , 
taches rouges , ondes brunes . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
iin , colorées par une terre jaune ochracée avec dépôts do 
terre rouge bollaire , & tranlTudation de dilTolution de roche 
pourrie , 

N.'o CI. Nom. Bleu Clair , du ’ferritore de Cbiufa . 

Qualités. Grain très fin. Ciment extrêmement puiflant. 
Couleur bleue grifatre . 

Nature , Particules Vitrifiables cimentées par l’acide vi- 
triolique , uni à un alkali Phlogiftiquc apparemment par quel- 
que diflblution animale. 11 me paroit que c’eftle ciment mê- 
me de ce ja^e qui a concurru à fa colorifation , & je fuis 
d’autant plus enhardi à avancer cette aflerrion que dans l’ana- 
life que j’en ai faite j’ai obtenu pour réfultat un bleu do 
prufle extrêmement faible en teinte , par la furabondance des 
particules de terre Argilleufe blanche qui compofaient avec 
lui la mafle de cette fubftance . Ce jafpe cft extrêmement 
rare, & par confequent trt's-cher, un palme cube coûte jufqu’a 
quatre onces, & encore ne peut-on pas toujours s’en procurer. 

N.to eu. Nom. Rouge ^ ô" verd avec MarcaJJitet , du fleuve 

Orete . 
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Qualitét . Grain mcdiocrctncnc fin , Ciment puifiànt , Mar- 
cafiitcs èparfcs au hazard . 

Nature. Particules Vitrifiabics cimentées par l’acide vi- 
triolique , colorées par une dilTolution végétale , qui dans cer< 
taines parties a été rougie par la prefencc de cet acide. Les Mai^ 
caflites de ce jafpe font arfenicales , & en ont toutes les appa- 
rences , & les propriétés . 

cm. Nom. Jaune ob/cur^ onde de Couleur de chair avec 
des petites taches rouges , & jaunes, de Monréal. 

Qualités. Grain mélangé. Ciment médiocrement puHIànt, 
Couleur jaune obfcurc , taches rouges , & jaunes claires , on- 
dées de Couleur de chair. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une terre ochracéc jaune , continuellement 
altérée dans fa teinte par l’admiiTion de la terre rouge bollaire 
qui y a formé des taches rouges , & des ondes couleur de chair 
fuivant le degré de fa furabondance rcfpeâive , ou fuivant lu 
tems de fon mélange . 

N.'o CIV. Nom. Jaune vigoureux , avec taches jaunes claires , 
& lignes obfcures , de Caputo . 

{Qualités . Grain médiocrement fin. Ciment afses puiflann- 
Couleur jaune fone , avec taches jaunes claires , & lignes ob- 
fcures . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin ; colorées par une terre jaune ochracée d’une teinte plus ou 
rtioins forte par intervalle, avec tranfludation de dilTolution de 
roche pouixic . 

N.fo CV. Nom. Rouge foncé -, avec lignes blanches , &■ parties 
jaunes files , de Moardo . 

Qualités . Grain médiocrement fin. Ciment afsès puilTant, 
Couleur rouge obfcurc, parties jaunes fàles , lignes blanches . 

Nature . Particules Vitrifiabics cimentées par l'acide ma- 
rin , colorées par une terre rouge bollaire avec dépôts de tcrrc.> 
jaune ochracéc , & tranlTudation de terre blanche argillcufe, 
toutes les deux un peu fédimenreufes . 

N.‘o CVl. Nom. Jaune, &■ rouge pale, onde de blanc fie 
avec parties laiteufes , de la vallée de i Cannelli . ' 

^ua-. 
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Qualités. Grain mélangé , Ciment puilTant, Couleur jau- 
ne, & rouge pâle , ondes blanches fales , parties laiteufes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma» 
rin, colorées par le mélange d’une terre jaune ochracée, & 
d’une terre rouge bollaire affaiblie dans fa teinte par le voifï- 
nage d’une terre blanche argilleufe fédimenteufe , qui tu 
tranfTudée dans certaines parties , & dans d’autres s’eft combi- 
née avec le fluide agatifant , & y a formé des dépôts laiteux . 

N.” C VIL Nom. Jaune avec taches noires , de Cajlellaccia . 

Qualités . Grain médiocrement fin , Ciment puiflànt, Cou- 
leur jaune , taches noires . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une terre jaune ochracée avec des dépôts dcj 
dilTolution végétale réduite dans l’état charboneux. 

N.™ CVIII. Nom. Rouge avec taches agatifées , autres 
noires de la plaine de Magli . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiffant , Couleur rouge af- 
fés belle , taches agatifées , & noires . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l'acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre bollaire rouge, avec d’autres 
dépôts fecondaires de fluide agatifant condenfé , & de dillb- 
lurion végétale réduite dans l’état charboneux . 

N.'“ CIX. Nom. Verd & noir , avec de petites taches noires i 
de la montagne de Saint-Giuliano . 

Qualités . Grain très fin , Ciment puilTant , Couleur verte, 
& noire par intervalle avec de petites taches noires flottantes 
dans le verd. 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une dilTolution végétale , tantôt à peine fer- 
mentée , tantôt dans un état de fermentation pouflée jufqu’à 
l’état charboneux . C’eft Tanalife de ce jafpe qui a en p.artie dé- 
cidé mes doutes fur Toriginc de la teinte noire , & même de laj 
verte . Comme toutes ces parties compofantes rendaient dans 
la conflagration un odeur cmpyreümatique ; ce réfultat joint à 
d’autres preuves m’a garanti la vérité de l’idée conçue à cet 
égard . 

M N.~ ex. 
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N.™ ex. Nom. Rouge , noir avec parties laiteufet de Ca» 
firo Giovanni . 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puilTant , Couleur rou' 
gc & noire, parties laiteufes. 

Nature . Particules Vitrifïablcs cimentées par l’acide ma* 
rin , colorées par uue terre rouge bollaire , & un double dépôt 
de dilTolution végétale réduite dans l’état charboneux , & d:j 
fluide agatifant condenfé avec une terre argilleufe blanche . 

N.” CXI. Nom. Ferd obfcur,avec Marcaffites , de Centoripa . 

Qualités. Grain afsès fin. Ciment puifTant, Couleur ver- 
te foncée , MarcalTucs éparfes dans la totalité. 

Nature. Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une difTolution végétale très fermentée avec 
Marcaflites arfcnicalcs , fans configuration régulière éxaClcmcnt 
prononcée . 


' . . G L A s s E XV. 

Des Agates . 

Ce que j’ai dit en parlant des jafpes,peut fc dire également 
des agates , avec cette particularité de plus , que ces dérnicres 
admettent le moins de parties terreufes qu’il efi pollîble dans la 
compofition de leur tiflii. Le fluide agatifant épuré , & conden- 
fé en fait pour l'ordinaire le fond , dans le quel on voit flotter 
au hazard des dépôts ochracés , ou bollaires , ou bien quelque 
difTolution végétïde ou minérale, tantôt enferme détachés, 
tantôt en ondes prcfque toujours parallèles ; car dans leur tranf- 
fudation la force impulfivc étant égale à la force réliflante , ce 
fluide ne peut ni fortir des bornes qui lui font preferites , ni cé- 
der lui même à la preflion du fluide qui Ténvironne . Prefque 
toutes les couleurs qu’on admire dans les agates quoique for- 
mées par des vapeurs , ou par des diflblutions métalliques 
colorantes une terre argilleufe quelconque , comme celles 
qui embélliflent les jafpes ( jouifTent d’une diaphaneïté quaj 
n’ont point ces dernières , & qu’on ne peut attribuer qu’à une 
trituration plus grande des parties compofantes , féparemment 
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difToutes par le fluide agatifant dans le moment qu’il les délaye , 
& les force à former un tout avec lui . Il faut en excepter celles 
qui offrent , foit dans quelques parties , foit dans leur tout , des 
corps blancs, ou noirs: cet exception eft fondée fur une dou- 
ble raifon : en premier lieu , le blanc & le noir ne font point 
des couleurs réelles , en fécond lieu elles ne pourayent étro 
produites , quant au blanc, par aucune chaux métallique , com- 
me par exemple par la cerufe , état que le plomb ne prend pres- 
que jamais par la voye humide : ou bien par le magillére do 
Bifmuth , (èmi-métal abfolument inconnu en Sicile. Quant'au 
noir, l’état charboneux peut feul le produire , & comme la vo- 
ye humide n’a point le pouvoir d’opérer cette metamorphofo 
avec les méteaux ; ce ne peut donc être que la diflblution végé- 
tale, ou animale qui peu faire naître cette teintc.Ce qui revient 
au meme par la fîmilitude des parties conftituantes les deux 
natures . 

J’en éxcépterai auili les agates terreufes , ou opaques ; 
les fédimenteufes , les mouffeufes, & les arborifées ; qui mérite- 
raient chaq’une une claffe particulière ; mais je n’ai pas crû de- 
voir le faire dans un Ouvrage que je ne prétends pas offrir au p» 
blic comme claflique , & qui ne renferme tout au plus que des 
obférvations clafliiiées. 

Je me contenterai feulement de définir ici très en abrégé 
chaqu’une des qualités dont j’ai parlé plus haut . 

J’appelle agates terreufes , ou opâques , celles qui ont 
été formées par une furabondance de parties terreufes quel- 
conques avec très peu'dc fluide agatifant à peine fulfifant à 
l’agatifation du tout , & ne trahiffaut nulle part fa prefenco 
dans l’état de pureté, c’eft-à-dire,avcc une diaphanéité nébulcul- 
fe , reffcmblante à celle des Calcédoines . 

Je défigne fous le nom de fédimenteufes , celles qui dans 
un fond plus ou moins coloré , plus ou moins diaphane, offrent 
à l’œil des parties opâques , formées par des dépôts de la partie 
4a plus groffiére des particules terrcflres , influants fur la colo- 
rifation de ces agates . Les agates mouffeufes fe rcconnaiffent 
•facilement par des ramifications flottantes dans un fond, pour 
l’ordinaire tranfparent, & qu’on ne peut attribuer qu’à l’admif- 
* M a fion 
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lion de quelques parties rédimcnceufcs d’une difToIution végéta* 
■le quelconque , enveloppée , & durcie par le fluide agatifant 
dans le moment de fa condcnfation . 

Les agates arborifécs , font un jeu de h Nature dont 
j’aurai lieu de parler tout au long dans le Chapitre des produits 
fémi-métalliqucs . 

La diverfité prodigieufe des agates de la Sicile , m’obligo 
à fuivre à leur egard la même marche que j’ai déjà tenu dans 
la défeription des jafpes; c’eft-à dire, d’en prefenter l’analife une 
à une , comme je vais les expofer ici . 

• N.'° I. Nom. Agathe à ftttd tranfparant ^ taches jaunes y çou- 

ieur de chair y &• autres Liiteufes y du fleuve Drill » . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiilànt , fond tranfparent , 
taches jaunes; fond Couleur de chair , parties laiteufes. 

Nature . Particules Vitrilîables cimentées par l’acide ma* 
rin, colorées par un dépôt de fluide agatifant, avec admiiTioa^ 
dans certaines parties.de particules ochracées jaunes; & d’autres 
bollaires rouges affaiblies dans leur teinte par le voifinage d’une 
terre argilleufc blanche , qui domine dans cette agate au 
point de fc combiner même avec le fluide agatifant , & de for- 
mer des taches laiteufes . 

N." II. Nom. Jaune opaque y avec taches laiteufes yondées de^ 
blanc très-clair , du fleuve Drill» . 

Qualités. Grain très-fin, Ciment puifTant , Couleur jaune 
opaque , taches laiteufes ondées de blanc clair . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre ochracée jaune ; un autr.:-) 
dépôt de terre argilleufc blanche, combinée avec le fluide agati- 
fant , forme les taches laiteufes qu’on voit dans cette agate . La 
partie fédimcntulê de cette terre argilleufc dépouillée de fluide 
agatifant , & fimplement lapidifiée , donne l’origine aux liziéres 
blanches qui s’y trouvent, ainfi qu’aux taches Laiteufes ; & forme 
meme dans cette maffe des ondes afses vifîbles . Je crois qu'il cfi 
néceffaire d’avertir ici, que cette agate, & toutes celles dans 
lefquellcs une teinte quelconque fera accompagnée, dans nôtre.a 
de‘cription de l’adjeaif opaque ; font du nombre , & delà qua- 
lité de celles d’une agatifaüon moins parfaite : c’cû-à-dirc , que 
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les particules hétérogènes terréftres dominant fur le fluide aga- 
tifant-bouchent les interfticcs de manière quelles empêchent la 
tranfparence . Ces agates font pour l’ordinaire moins pefantes; 
& moins bien cimentées que les autres . 

N.'° 111. Nom. J3une opaque pâle avec taches agatijees ■, Ô" 
Uziéres blanches , du fleuve Chiappante . 

Qualités. Grain médiocrement fin , Ciment puilTànt, Cou- 
leur jaune pâle , mais opâque , taches agatifées lizièrcs blanches. 

Nature . Cette agathe eft à peu-prés la même , que la pre- 
cedente , avec la différence que dans celle-ci , de tems en teins, 
le fluide agatifant épuré , & feparé de toute fubftance hétérogè- 
ne, a formé des dépôts , clairs & diaphanes . C’efl une cfpecu 
de jafpe-agate ou pour mieux dire de jafpe agatifé . 

N.“> IV. Nom. Jaune rouge , avec taches blanches , </e_» 
Ciulîano. 

Qualités . Grain très-fin j Ciment très-puilfant , Couleur 
jaune & rouge , taches blanches . 

Nature, Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un triple dépôt de terre ochraccc jaune , de» 
terre bollaire rouge, & de terre argilleufe blanche, formés l’une 
après l’autre par la fuccéflion des tems avec la différence que les 
deux premières ont faites des parties confidé râbles, au lieu que 
la dernière n’a pû produire que des taches éparfes au hazard- 
\'ais toutes les terres délaiées dans un fluide agatifant très abon- 
dant dans leur état d’agatifation , ont conlervé beaucoup de dia- 
phaneïté dans toutes leurs teintes, ce qui eft la marque Caraéléri- 
ftique des agaihes , & leur difterencc avec les jafpes , & tout au- 
tre fubftance . 

N.t» V. Nom. Jaune obfcur, avec taches blanches,, de Giuliano . 

Qualités . Grain fin , Ciment très-puiffant , Couleur jaune 
obfcure , taches blanches. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
tin , colorées par un dépôt de terre ronge ochraccc , & un au- 
tre de terre argilleufe blanche . 

N.™ VI. Nom. Fond blanc transparent, avec taches jaunes, de 
Giuliano - 
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Qualité/ . Grain très-fin , Ciment très-puilTant , Couleur 
blanche tranfparente , taches jaunes • 

Nature, . Cette agate eft la même à peuprès , que la prè» 
cèdente avec la feule différence que dans celle-ci la terro 
blanche domine fur la jaune, & une furabondance de fluido 
agatifant rend certaines parties plus tranfparentes . 

N.” VIL Nom. Fond jaune, avec taches noires, de Giuliano. 

Qualités. Grain très-fin , Ciment très-puiflânt , Couleur 
jaune, taches noires. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge ochracée avec dilfo* 
lution végétale réduite dans l’état charboneux . 

N.'" VIIL Fond jaune opaque ^vec taches laiteufes, de Giuliano. 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflânt , Couleur jaune opâ> 
que , taches laiteufes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée , & d’uoj 
autre de terre argilleufc Manche unie , & combinée avec le flui- 
de agatifant . 

N.“ IX. Nom. Fond tranfparent, avec taches laiteufes , 0“ 
parties jaunes , de Giuliano . 

(Qualités . Grain très fin , Ciment très puillânt , taches 
Jaiteufes blanches jaunâtres . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentée par l’acide ma- 
rin , colorées par trois dépôts i l’un de fluide agatifant épuré 
qui fait le fond de cette agate , l’autre de terre argilleufc 
blanche unie à un peu de fluide agatifant, mais avec furabon- 
dance de fon côté qui donne naiffance aux taches laiteufes 
blanches ; enfin à une terre ochracée jaune afsès haute ea^ 
couleur . 

N.™ X. Nom. Jaune vif , avec taches blanches tranfparentes, 
Ù- autres blanches opaques ér brunes , de Giuliano . 

• Qualités. Grain mélangé. Ciment plus ou moins puif- 
fant par intervalle , Couleur jaune vive , taches Manches tranf- 
parentes & opaques , mélangées de Brunes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , 
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rin , colorées par un double dépôt de terre jauuc ochracée y 
& déterré argilleufe blanche. Il cft bon d’obferver que cette 
dernière dilTolution terreftre tantôt acquiert la tranfparencc 
par la furabondance du fluide agatifant , tantôt la perd en- 
tièrement . Dans cette malTe a tranfludé un peu de diflôlution 
de roche pourrie apparamment avant l’état d’agatifation . 

N.‘® XI. Nom. tranfpartnt , avec tacher Uheujes , Ù" 
jaunes , de G!ulia/-o . 

' Qualités . Grain fin , Ciment puilïànt , fond tranfparent , 
taches laiteufes & jaunes . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant épuré , dans 
le quel flottent d’autres dépôts de terre ochracée jaune , & 
de terre argilleufe blanche , feuvent delaïé par le meme fluide. 

N.'“ XII. Nom. Jaune , avec taches rouges , Ù" autres blan- 
ches trarfparentes , de Gîuliane , 

Çtualités . Grain fin , Ciment très puilfant , couleur jau 
ne , taches rouges & blanches tranfparentes . 

Nature . Particules VitrlfiaMes cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre ochracée jaune très abon- 
dant , & deux autres de terre rouge bollaire , & de terre argil- 
leufe blanche , plus faible delaïée dans un fluide agatifant très 
pâle. ^ 

N." XIII. Nom. Jaune fond', avec taches tranfparentes y Ù“ 
Vautres brunes , de Camerata . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflànt , par inter- 
valles , Couleur jaune foncée , parties tranfparentes , taches 
brunes . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée , dont la 
teinte a été un peu rembrunie par la prefence d’une dilTolu- 
tion de roche pourrie qui a fait dans cette agate des petits 
dépôts . Le fluide agatifant très épuré , & condenfé a égalé- 
ment formé des parties très confidérables . 

N.™ XIV. Nom. Verd & jaune , avec taches blanches Cry- 
ftallîfèes y de Camerata . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment très puiflànt par in- 
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tcrvallc, couleur Verte & jaune, taches blanches cryftalifées. 

Nature. Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un double dépôt de dilTolution végétales 
à peine fermentée , & de terre ochracée jaune dans le fein 
defquellcs fe font formées des taches blanches cryftalifées , pro- 
venues d’un mélange d’un peu de terre blanche argilleufc 
avec un fluide agatifant extrêmement pur , & dont les parti- 
cules ayant une Configuration déterminée dans l’arrange- 
ment de leurs parties , tendent vers une cryftallfation ré- 
gulière . 

N.™ XV. Verd Couleur d' Olive , avec taohes Blatichei , Ô“ 
d'autres Brunes , de Camerata . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puifTant, Couleur ver- 
te jaunâtre, taches blanches & brunes . 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de diffolution végétale , mélangée 
avec une terre ochracé jaune . Ce qui a procuré à cette Aga- 
te une teinte de Couleur d’olive très agréable . Les taches 
blanches , & brunes qu’on voit égalément flotter dans ce tiiïii , 
font ducs à un double dépôt de terre argilleufe blanche , & 
de diffolution de roche pourrie . 

N.™ XVL Nom. Jaune foncé , avec taches blanches Crijlallt- 
pet i éf tC autres obfcures , de Camerata . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puifTant, Couleur jau- 
ne foncée, taches blanches cryftallifées , & d’autres obfcures. 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre ochracée jaune , d’une.» 
teinte un peu fombre . Les taches blanches cryftalifées de 
cette agate font de la même nature de celles qui bigarenc 
l’agate verte, & jaune du numéro 14. , & doivent leur ori- 
gine à un principe femblable . Quant aux taches obfcures , 
clics font un produit d’un dépôt de diffolution de rochcj 
pourrie . 

N." XVII. Nom. Verd foncé , avec taches jaunes , de Ca-> 
merata . 

Qualités . Grain fin , Ciment très puilfant , Couleur ve^ 
te foncée , taches jaunes . 

Qua~ 
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Nature. Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une dilTolution végétale dans un état de fer- 
mentation un peu avancé , & par de petits dépôts de terre jau- 
ne ochracée . 

N.'“ XVIII. Nom. Blanche /aie , avec taches vertes claires 
lîzérées de brun , de Cajlronuovo . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflànt , Couleur blan* 
che laie , taches vertes claires , liziéres brunes . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimcntcés par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre blanche argilleufe > uoj 
peu fédimenteufe , dans laquelle ont filtré deux autres dépôts, 
l’un de dilTolution végétale , très delayée , l’autre de diflblu- 
tion de roche pourrie. Le prémierc de ces dilTblutions faible en 
couleur, & légère en malTe , par conféquent plus fluide , a oc- 
cupé le centre dans les dépôts formés, dans la malfe générale , 
& a été la dernière àfc condenfer, comme on ledévine aifement 
à l’afpeâ des petites crevafles qu’on voit dans ces taches . La fé- 
conde plus folidc , ou fi j’ofe le dire , plus terreufe i a laific plus 
facilémciu évaporer les particules humides qui détrempaient fes 
parties compofantes , & a formé des dépôts plus ou moins lar- 
ges dans leur contour, fuivant le plus , ou le moins de réfiftancc 
que lui a oppolé le fluide qn’ellc renferme . Cette agate fans 
être belle à l’oeil, eft peut être la fubftance la plus curieufe que 
puifie offrir la Sicile aux analifcs d’un Naturalifte obfcrvatcur , 
par la variété des Natures qui concourrent à la formation du 
tout , & par les phénomènes particuliers que leur mutuelle ten- 
dence, & leurs propriétés inîviduellcs , font naître à tout mo- 
ment . 

N.'» XIX. Nom. Jaune claire^vec taches blanches crjftallifées, 
parties vertes claires , de Cajlronuovo . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflant , Couleur jau- 
ne claire , taches blanches cryftalifécs , parties vertes claires . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par 1 acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée très faiblcj 
en teinte . Dans ce fond on voit flotter au hazard des dépôts 
de fluide agatifant, quelque fois condenfé dans l’état de pureté 
avec tendance à la cryftallifation,& tantôt combiné avec un peu 
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de terre argilleufe blanche,& forment une fubftincc blanche lai- 
teufe . Les parties vertes claires qui cmbéllilïënt également 
cette agate font ducs à des dépôts conlîdérables de dilTôlution 
végétale delayée par le meme fluide agatifant . 

N.™ XX. Nom. Verteolivatrf , à Jédimcnt, avec taches blan- 
ches , de Cajlronuovo - 

Qualités. Grain inélangé. Ciment puillànt. Couleur ver- 
te olivâtre , taches blanches . 

Nature . Particules Vitrifîablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un double dépôt de diflblution végétale , & 
de terre jaune ochracée mélangés enfemble , & tout deux fédi- 
menteux ; & par un troifiéme de terre blanche argilleufe qui 
s’dl formé des petits dépôts , au moment ou la malTc généraiaj 
était à moitié durcie . 

N.™ XXI. Nom. Verte claire t avec taches blanches foies y de 
Cajlronuovo . 

Qualités . Grain fin ; Ciment puiffant , Couleur verte 
claire , taches blanches fuies . 

Nature. Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
tin , colorées par un double dépôt de diflblution végétale un peu 
affaiblie dans fa teinte, & de terre argilleufe blanche un peu file. 

N.™ XXII. Nom. Verte brune, avec taches vertes claires , de 
Camerata . 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puiffant. Couleur ver- 
te brune, taches vertes claires. 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un double dépôt d’une diflblution végétal.ij 
plus au moins fermentée. 

N.™ XXIII. Nom. Verte obfcureyavec taches blanches crjflaU 
lijées , de Camerata . 

Qualités. Grain fin , Ciment puiffant, Couleur verte ob- 
feure, taches blanches cryflallifécs . 

Nature . Particùles Vitrifîables cimentées par l’.acide ma- 
rin , colorées p.ar un dépôt de diflblution végétale dans un état 
de fermentation avancé , dans lequel a tranfludé un fluide agatU 
fant combiné , avec un peu de terre argilleufe dans certaines par- 
ties , & feul & très épuré , dans d'autres . 
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N.” XXIV. Nom. Jaune Ô" verte claire j avec taches vertes 
ohfcures , de Camerata . 

Qualités. Grain fin. Ciment puiflànt. Couleur jaune , Sc 
verte , taches vertes obfcures . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par deux dépôts formés l’un après l’autre , l’un de 
terre jaune ochracée, l’autre de difiblution végétale très dé- 
layée par le fluide agatifant . Dans ces deux dépôts il s’en eft for- 
mé d’autres par l’admiflion d’une difiblution végétale beau- 
coup plus fermentée , & plus folide en maffe . 

N.'® XXV. Nom. Jaune , avec taches blanches foies , if d'au^ 
très obfcures , de Camerata . 

Qualités. Grain fin , Ciment puifiTant,, Couleur jaunie , 
taches blanches fàlcs , & obfcures . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée , avec des dé- 
pôts de terre argillcufe blanche , & de roche pourrie affaiblicj 
en teinte par le voifinage de la terre blanche argillcufe , qu’elle 
a fâli à fon tour . 

N.'° XXVI. Nom. A fond tranfparent cryftallifé, taches jaunes., 
de Caccamo . 

Qualités. Grain très fin dans la totalité , & un peu grofiier 
dans les taches , Ciment également très puifiant, fond tranfpa- 
rent cryftallili , dans certaines parties, taches jaunes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt confidérable de fluide agatifant très 
épuré en général j mais dans certaines parties prefentant dcj 
petites matrices de fpath , de la Nature du fpath fufible , d’unci» 
configuration rhom^idalc éxatlcmcnt prononcée . Les taches 
jaunes qui flottent dans ce fond tranfparcnt, font des petits dé- 
pôts de terre jaune ochracée, admis dans le moment de l’aga- 
tifation . 

N.'« XXVII. Nom. Jaune pôle, avec taches blanches files lizj^ 
rées (C une cryftallifation trarfparente , de Caccamo . 

Qualités . Grain fin , Ciment puifiant , Couleur jaune pâ- 
le, taches blanches fâles , liziércs cryftallifées avec tranfparencc. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
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rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracéc , affaiblie 
dans fa teinte par le voilinage d'une terre blanche argilleufe un 
peu fédimenteufe qui a fait aulll quelque petit dépôt dans cette 
agate . Les liziéres crydaililces que l’on remarque aux envi- 
rons des taches blanches font une émanation ou une tranlTuda* 
tion de quelque particule de fluide agatifant qui s'cd feparè des 
parties terreufes qu’il détrémpait,& s'ed condenfc à l'entour des 
corps déjà durcis, qui ont fervi de baze à fa cryftallifation . 

N.'“ XXVIII. Nom. Jaune claire , avec fond traufyarcnt cry^ 
Jlallifi , de Milizia . 

Qualités. Grain très ün. Ciment puilTant , Couleur jaune 
claire , fond tranfparcnt cryftallift . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracéc très claires 
en teinte , & par un autre de fluide agatifant condenfé Sépa- 
rément . 

N. 'O XXIX. Nom. Jaune foncée ^ avec fond tranfparent erj- 
Jlallifé , de Gian Cavallo . 

Qualités . Grain très fin , Ciment puiflànt , Couleur jaune 
foncée, fond tranfparent crydallifé . 

Nature . Cette agate eft à peu-près la même , que la pré- 
cédente , elle n’en diffère , que par la nuance de la couleur 
principale , qui cd un peu plus forte . 

N. f O XXX. Nom. Jaune opaque t avec taches Ù" ondes rouges, 
de Gian Cavallo , 

Qualités. Grain médiocrément fin, dans la totalité , mais 
très fin dans les parties accélToires, Couleur jaune opaque , ta- 
ches & ondes rouges . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma* 
rin, colorées par un dépôt folide de terre jaune ochracéc dans 
laquelle a filtré un peu de terre rouge bollaire , & y a formé des 
taches, ou fimplcment des ondes Suivant le plus , ou le moins 
de réfidance , que cette nouvelle fubdancc a rencontré dans les 
parties premières déjà à moitié durcies . 

N.f® XXXI. Nom. A fond blanc cryflallifé^avec taches jaunes, 
lignes ohfcures , de Gian Cavallo . 

Qualités . Grain très fin , Ciment puiflànt, fond blanc cry- 
dalU fé , taches jaunes , lignes obfcurcs . Na- 
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Nature . Parcicules Vitrifiabics ciinencces par l’acidc ma- 
rin , colorées par une condenfation de fluide agatifant, avec ap- 
rcncc de dépôt. fpathique. Les taches jaunes de cette agate font 
le produit d'un dépôt de terre jaune ochracée , & les lignes font 
comme à l’ordinaire des tranlTudations de dilTolution de rocher 
pourrie . 

N.'° XXXII. Nom. A fond blanc crjftalUfc, avec taches jaunes 
clairet, tfAdriano. 

(Qualités . Grain mélangé , Couleur blanche à motié tran* 
fparente , tache jaunes claires . 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l'acide ma- 
rin colorées par un dépôt de fluide agatifant , rendu nébuleux 
par fa condenfation avec quelques particules de terre blancho 
argilleufc . Dans la totalité de cette agate fe font formés de pe- 
tits dépôts de terre ochracée qu’ont occafionné les taches jau- 
nes qu’on y voit . 

N.fo XXXin. Nom. A fond trarf parent ^vec taches jaunes, & 
parties vertes clairet , d'Adriano . 

Qualités. Grain fin , Ciment puiflànt , fond tranfparcnt, 
taches jaunes y parties vertes claires . ' 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant condenfé avec 
admiflîon d’un peu de terre jaune ochracée , qui a formé , tan- 
tôt des dépôts confldérables , tantôt de pAites nuances dans 
la totalité . Quclqpe peu de diflblution végétale , mais très dé- 
layée , y a formé aufli des parties afsès confidérables d’une tein- 
te verdâtre , dans laquelle on voit, que le fluide agatifant a fer- 
vi de baze , & que la diffolution végétale n’a que très légère- 
ment influé fur la totalité . 

N.” XXXIV. Nom. Jaune vive, avec fond tranfparent , & 
taches laiteufes , tfAdriano , 

(Qualités. Grain très fin. Ciment très puifTant, Couleur 
tranfparcnte dans le fond , jaune dans la teinte majeure , taches 
laiteufes , éparfes au hazard. 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt confîdérable de fluide agatifant, avec 
admiillon de terre jaune ochracée qui forme dans cette agata.» 
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des taches très grandes , & très belles par la vivacité de la cou- 
leur . Un autre dépôt de terre blanche argilleufe y forme des 
taches laiteufes éblouilTantcs par leur blancheur . 

N.'® XXXV. Nom. A fond tranjparont fait , av(c taches jait- 
nés foncées ondées de jaune clair de Saint-Stefano diBivona. 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puiflànt, fond tran* 
fparent nébuleux , taches jaunes foncées , ondes jaunes claires. 

Nature . Particules Vitrifîablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de flluidc agatifant condenfé , ren- 
du nébuleux par l’admiflîon de quelques particules de terre.» 
blanche argilleufe , qui ont égalément occafioné l’ affaiblHTe- 
ment de la teinte jaune , dans les ondes , que la tranfludatioii 
de terre argilleufe blanche, à travers les taches jaunes foncées, 
a fait naitre • i 

N.'® XXXVI. Nom. A fond tranfparent , Ô" obfcur , avec ta* 
ches jaunes , if laiteufes , de Saint - Stejano . • ' • ' i 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiilànt , Couleur bi- 
garée d’ obfcur , & de tranfparent, taches jaunes , & lai- 
teufes , 

Nature , Particules Vitrifîablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant condciife , la- 
li dans quelques parties par l’admifïion de quelques particu- 
les de dilfolution de roche pourrie . Dans ce dépôt général 
fe font formés deux autres dépôts de terre jaune ochracéc , 
& de terre argilleufe blanche detrempées & condenfées par leur 
mélange avec le fluide agatifant . 

N. ° XXXVII. Nom. A fond tranfparent , avec taches jaunes 
claires , de Saint~Stefano . 

Qualités. Grain fin. Ciment puiflànt. Couleur tranfpa- 
rente dans le fond , jaune claire dans quelques parties . 

Nature . Particules Vitrifîablcs , cimentées par l’acide ma- 
arin , colorées par un dépôt de fluide agatifant condenfé fim- 
plcment, & par un autre dépôt de terre jaune ochracéc . 

N."“ XXXVIII. Nom. A fond blanc opaque avec taches jaunes^ 
ir teinte couleur de chair , de Saint-Stefano . 

{Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflànt, Couleur blan- 
che opaque , taches jaunes , & teinte couleur de chair . 

Na* 


Digitized by Google 





NMure . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , Colorées par un dépôt de terre argilleufc blanche, con- 
denfée avec très peu de fluide agatifant , ce qui caufc Ton opa- 
cité . .Queljue peu déterre jaune ochracèc donne l’origine, 
aux taches jaunes qu’on voit dans cette agate , & un troi- 
fiéme dépôt compofé du mélange d’ un peu de terre rougo 
boilairc combinée avec de la terre argilleufc blanche, formi< 
les parties couleur de chair. 

N.'" XXXIX. Nom. A fond tran/parent ^avec taches rouges Ô“ 
jaunes, éf parties laiteufes , de Saint - Stefano . 

^/alités. Grain mélangé , Ciment puiffant. Couleur tran- 
fparente ncbulcufc dans le fond , taches rouges & jaunes , par- 
ties laiteufes. 

Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin colorées par un dépôt de fluide-agatifant condenfé féparé. 
ment, & pas d’autres condenfations, déterré rouge bolbire, 
pour les taches rouges ; de terre jaune ochracée , pour les ta- 
ches jaunes ; & de terre argilleufc blanche , pour les parties 
laiteufes . 

N."* XL. Nom. Rouge pale ondée de blance , de jaune, Ô" de 
couleur de chair , de Mon Real . 

Qu’sautés . Grain mélangé , Ciment puiffant , Couleur rou- 
ge pâle, ondes blanches ; jaunes, & couleur de chair. 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
tin , colorées par un dépôt de terre rouge bollaire dans laquelle 
ont tranfl'udécs des diflôlutions de terre jaune ochracée , & de 
terre blanche argilleufc . La ou cctrc dernière a trouvé une con« 
denfation déyâ parfaite dans les prémiérs dépôts, clic n a fait que 
fuinter à traver les porcs , & a formé des ondes blanches ; mais 
par tout ou le dépôt rouge boilairc confervait encore un peu 
d'humidité, la diffolution de terre Blanche trouvant un paC- 
fage plus facile, s’eft mélangée avec toutes les particules rou- 
ges qu’elle a pû détremper, & détacher du fond, & fe com- 
binant avec , a formé une condenfation couleur de chair telle 
que nous l’avons anoncé plus haut. 

N.'o XU. Nom. Jaune & rouge , avec taches laitenfes , de 
Man Real. 
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Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflànt. Couleur ;au> 
ne & rouge , taches laitcufes . 

Nature . Particules Vitrifiables Cimentées par l’acide ma- 
rin , Colorées par un triple dépôt jaune pour le principal s 
rouge, & blanc laiteux pour les accelToires, formés comme 
pour l’ordinaire , de terre jaune ochracée , de terre rouge bol- 
laire , & de terre blanche argilleufe . 

N.'»XL1I. Nom. Grife cendrée ■, avec taches blanehes i de Mm 

Real. 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puifTant , Couleur gri- 
fe cendrée, taches blanches . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre blanche argilleufe , mélan- 
gée avec une dilTolution végétale réduite dans l’état charbo- 
neux, & finguliércment atténuée . Au prémiér coup d’œil, 
voïant la teinte de cette agate , fon opâcité prefque généra- 
le , & les petits points noirs flottant , au hazard , dans la maflê 
grilatre ; j’ai crû que c’était à tort qu’on claffait cette fubftan- 
ce parmis les agates , & que ce n’était qu’un produit volca- 
nique , formé de pierre ponce , & de fchorles triturés enfein- 
ble, mélangés, & condenfts par un fluide quelconque, com- 
me cela arrive communément dans les tufs volcaniques . Mais 
une analife fecondaire m’a fait reconaitre que cette teinto 
grifâtre n’etait due , comme je l’ai dit cy deflus , qu’à un mé- 
lange de diflblution végétale réduite dans l’état charboneux , 
avec de la terre argilleufe blanche . Les taches de cette cou- 
leur qn’on voit éparfes au hazard , font des dépôts de cette 
même terre condcnlée féparement . 

N.'“ XLIII. Nom. Blanche opaque , avec taches blanches fd- 
les, & d'autres noires , de .Monreal. 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflànt , Couleur blanche 
écbtante avec des taches d’un blanc moins vif, & des pat- 
ties noires. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre blanche argilleufe, con- 
dcnlce par le moien du flluide agatifant . Cette même terre 
mais un peu lédimenteufc forme le taches blanches , & une 
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diflblucion vègéule réduite dans l’état charboncux formant 
des dépôts dans cette agate, occalîonne les taches noires qu’on 
y voit • 

N.™ XLIV. Nom. Rou^e claire tranfparente , avec taches 
jaunes vives, de Mom-Real. 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflant , Couleur rouge 
claire , taches jaunes . 

Nature. Particules Vicrifiables cimentées parl’acidc ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre roüge bollairc très haute 
en teinte , délaiée fortement par le fluide agatifant , ce qui 
caufe fa tranfparence . Un autre dépôt de terre jaune ochra^ 
eéc forme les taches de cette couleur qu’on voit daus cet- 
te agate . 

N.™ XLV. Nom. Jaune claire taanfparente , avec taches blan» 
ches , de Mifilmeri . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflant , Couleur jaunu 
claire , taches blanches . 

Nature . Particules Vitriflables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt de terre jaune ochracée fortement 
délaïée par le fluide agatifant , qui rend cette fubflance tranf* 
parente , meme dans fon état de condenfation . Un peu dcj 
terre argilleufc blanche à coté du dépôt général forme des 
petits dépôt particuliers . 

N.” XLV^I. Nom. Blanche faie , avec taches blanches clairet , 
parties jaunes , de Mifilmeri . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflant , Couleur blanche 
fuie , taches blanches claires , parties jaunes . 

Nature . Particules Vitrifiabics cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par trois dépôts ; l’un de terre blanche argilleu- 
fe fédiinenteufc , pour la couleur blanche fàle ; l’autre d;.» 
terre blanche pure , pour les taches blanches éclatantes , le 
dérnier enfin de terre jaune ochracée , pour les parties jaunes . 

N." XLVII. Nom. Blanche finie , avec taches rouges claires 
ci^• d autres crifiallifiées , de Mifilmeri . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puifTant, Couleur blan. 
che fâle , taches rouges claires , parties cryftallifées . 

Nature, Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
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rin , colorées par un dépôt de terre blanche argilleufe , un au* 
tre de terre rouge bollairc , & une condenfation de fluide aga» 
tifant très épuré , & tendant à la cryftallifation . 

'• N.™ XLVIII. Nom. Jaune , avec d es taches & des ondes cou» 

leur de chair , de Mifilmerî . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puilTant, Couleur jau- 
ne , taches & ondes Couleur de chair . 

Nature . Particules Vitrifîablcs cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt primitif déterré jaune ochracéc , 
dans lequel a tranfludé un mélange de terre argilleufe blan- 
che , & de terre rouge bollaire < 

N." XLIX. Nom. Ferte foncée avec taches crjftallijees , & 
d’autres jaunes , de Mlfslmeri . 

Qualités, Grain mélangé. Ciment puiflant , Couleur ver- 
te foncée taches cryftallifécs, & d'autres jaunes. 

Nature. Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de düTolution végétale , dans un état 
de fermentation un peu avancé. Les taches cryflallifées qu’ooj 
voit dans cette agate font des émanations de fluide agatifant du 
fond de la diflblution végétale, & condenfé féparement dans un 
état de purété abfolû . L’odeur empyreumatique que j’ai obte- 
nu pour réfultat de la conflagration de la partie jaune de cet- 
te agate, me fait croire que ce n’eft point la terre ochracco 
jaune qui concourt à la colorifation des taches de cette tein- 
te, mais feulement une dilfolution végétale dans le dernier état 
de fermentation précifément avant l’état charbonneux. 

N.™ L. Nom. Tranjparente laheufe , avec taches jaunes clai- 
res , de Alijilmeri . 

Qualités, Grain mélangé , Ciment puiffant , Couleur lai- 
teufe , taches jaunes claires . 

Nature. Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une terre argilleufe blanche condenfée , avec 
furabondancc de fluide agatifant , & formant une fubflance lai- 
teufe,dans quelques parties de cette agatc;cettc même terre argil- 
Icufe a affaibli par fa prcfcnce la teinte d’un dépôt fecondaire de 
terre jaune ochracée , & a formé des taches jaunes . 

N'*LI. Nom. Verte eb/cure , avec taches blanches crj/lallifées, 
d’Adragno . ^uali» 
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Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflànt , Couleur ver« 
te foncée , taches cryftallifées . 

Naturr . Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma. 
rin J colorées par une diflblution végétale dans une état de fér> 
inentation un peu avancé ; & un dépôt de fluide agatifant dans 
quelques parties , combiné avec un peu de tcrc argillcufe blan- 
che , & dans d’autres condenfé féparément y avec tendance à la 
cryftallifation . • 

N.” LU. Nom. Jjnm , avec taches tranfparentes , Ô" lignes 
ondoyantes ohfcures y t( Adragna . 

Qualités. Grain fin , Ciment puiflànt , Couleur jaune , par- 
ties tranfparentes lignes ondoyantes obfcures . > 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre ochracée , & un autre dé- 
pôt de fluide agatifant , condenfé féparément , au travers duquel 
a tranfludé un peu de diflblution de roche pourrie . 

N.™ LIII. Nom. Jaune y avec taches tranjparentes ondées de.j 
jaune abjeur y d' Adragno , 

Qualités. Grain fin , Ciment puiflànt. Couleur jauno, 
parties tranfparentes , ondes jaunes obfcures. 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée , & unj 
autre de fluide agatifant condenfé , avec tranfludation de diflb- 
lution ochracée un peu foncée. 

N.'“ LIV. Nom. Jaune , avec parties cryjlallijées , & et autres 
fédimenteufes y et Adragno. 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflànt , Couleur jaune, par- 
ties cryflallifées , taches fédimenteufes . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée , & un au* 
tre de fluide agatifant, condenfé avec tendance très vifiblc à la 
cryftallifation . Les taches fédimenteufes qu’on voit dans cettea 
agate ont été formées par la fcparation des particules plus fines, 
qui ont concourru à l’agatifation générale ; d’avec les phis groP 
fiércs , dont la condenfation a fait naître , & a conibrvé des 
dépôts . ' 

N." LV- Nom. Verte & jaune,' avec parties cryftallijées , 
d’ Adragno . O s Quali- 
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Qualités . Grain très fin par intervalle, Ciment pui(Iànt> 
Couleur verte mélangée de jaune , parties cryftallifées . 

Nuturt . Particules Vitrifiables cimentées par l'acide ma* 
rin, colorées par un dépôt de dilTolution végétale, dans laqucL 
le a tranlTudé un peu de difiblution de terre jaune ochracéc . Le 
fluide agatifant, apparemment furabondant dans cette agate, par 
une condenfation particulière a formé des dépôt d'une tranfpa* 
rence nébuleufc . 

N.'® LVI. Nom. A fimd ebfiur tranfparent ^ avec taches hlan» 
chef /aies , Ô" parties jaunes fûtes , de Sainte Crijline . 

Qualités. Grain mélangé, Ciment puilTant , Couleur obfcu- 
re quoique tranfparente , taches blanches, jaunes & fàles . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de diliblution de roche pourrie , mais 
très délayée par le fluide agatifant qui a , pour ainfi dire , inter- 
rompu fon opacité naturelle , & lui a procuré une tranfparcnce 
louche ; l’abondance de cette diliblution de roche pourrie a in- 
flué fur la teinte de deux autres dépôts de Nature différente, qui 
ont également concourru à la formation de cette agate & ont 
produit deux nuances dans les taches , l’une jaune fâle , l’autre 
blanche un peu ternie . 

N.'® LVII. Nom. A f«nd tranfparent Cryjlallifé , avec taches 
blanches lizérées de brun , è>" taches jaunes , de Sainte Crijline . 

Qualités . Grain très mélangé, Ciment puilTant, fond tran- 
fparent, taches blanches & jaunes, liziéres brunes . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par Tacide raa« 
rin, colorées par un dépôt de fluide agatifant, féparément con- 
denfé qui fait le fond de l’agate . Deux autres dépôts de terro 
blanche argilleufe , & de terre jaune ochracée forment les ta- 
ches de ces deux couleurs qui bigarrent cette fubllance ; un peu 
d’infiltration de dilfolution de roche pourrie , occafionne les 
liziéres brunes qu’on voit à l’entour de la plus part de ces taches. 

N.'°LVIIL Nom. Blanche à petits peints noirs , de Sainte^ 
Crijline . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puillànt, Couleur blan- 
che , petits points noirs Rottans dans Timmenlîcé . 

Nature. Particules Viuifiablcs cimentées par Tacide ma- 
rin , 
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rin , colorées pjr un dépôt confidérable de terre blanche argil» 
leufe, condenfée avec très peu de fluide agatifant; les petits 
points noirs qu on voit dans cette agate font dues à un dépôt fe» 
condairc de diflblution végétale réduite dans l'état charboneux. 

, N.'° LIX. Nom. A fond gris, avec taches laiteufes à ondes, 

de Sainte Crifline . 

{Qualités . Grain fin , Ciment puiflant , Couleur grife, ta* 
ches laiteufes ondées . 

Nature . Particules Vitriflables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt confidérable de terre argilleufe blan- 
che , dans laquelle on aperçoit plufïeurs Phénomènes émanans 
des degrés différens de fa condenfation,& des circonftanccs qui 
y ont concurru . Le mélange de la terre argilleufe avec un peu 
de diflblution végétale réduite dans l’état charboneux , pro- 
duit, comme nous l’avons dit tant de fois , une teinte grifâtre . 
La même terre condenfée dans un état de repos avec le fluide 
agatifant offre un tiffû laiteux i & une Ample diflblution do 
cette terre délayée avec furabondance par le fluide agati- 
fant , prefente à l’oeil du Naturalifle des ondes très agréables par 
leur rmuofïtés . 

N.™ LX. Nom. Verte obfcure ,avec taches blanches tranfpa- 
rentes , de Caltabuture . 

{Qualités . Grain très fin , Ciment puiflànt, Couleur verte 
fiancée , taches blanches avec tranfparencc . 

Nature . Particules Virrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin ; colorées par un dépôt de diflblution végétale un peu fer- 
inentée avec un autre dépôt de fluide agatifant combine , de 
condenfé avec un peu de terre argilleufe blanche . 

N.'“ LXI. Nom. A fond tranf parent , avec taches jaunes , Ù" 
laiteufes , de Caltabuture . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflànt , Couleur tran- 
fparente dans le fond , taches jaunes , & laiteufes. 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt confidérable de fluide agatifant , dans 
lequel fe font formés d’autres dépôts particuliers de terro 
jaune ochracée , & de terre argilleufe blanche condenfée avec 
un peu de fluide agatifant. 
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N.'o LXIl, Nom. A fond tranfparent crjJlMiJi , avtç taches 
hlancbet opaques , tb" d autres jaunes , de Caltabaturo . 

Qualités. Grain fin, Ciment puifTant, fond tranfparent « 
taches blanches opaques , & jaunes . > 

. Nature . Particules Vitrifiables Cimentés par l’acide marin. 
Colorées par un dépôt de fluide agatifant , tantôt condenfé fi> 
paréinent avec tendance à la cryftallifation, tantôt combiné avec 
la terre argilleufe blanche , cependant avec furabondance de 
cette dernière. On voit dans cette agate un troifiéme dépôt en- 
core de terre ochracée jaune, formant les taches de cetto 
couleur . > 

N.'oLXIII. Nom. A fond tranfparent , avec parties. fpâtiques, 
0“ taches jaunes <2?* rouges , de Gsltabuturo . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puHTant , fond tranfpa* 
rent, parties fpâtiques , taches jaunes , & rouges. 

- Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant , tranfparent dan* 
certaines parties , & louche dans d autres . J’ai crû que cette 
différence provenait de l’admillion d’un peu de terre argilleufe 
blanche , mais j’ai reconnu à la fuite de pluiîeurs analifes réité- 
rées , que ce n’était que l'arrangement des parties dans la con- 
denfation qui , par la réfraâion , plus , ou moins grande des faif- 
ceaux lumineux, produirait ce double effccf : j’ai olé appeller cet- 
te cryflallifation du nom de fpârique , mais je crois néccflàire 
d’avertir le Leétcur, que cette fublîance n’a que l’apparence ,dc 
ce que nous appelions , fpâth : & n’en a aucune des propriétés. 
Les taches jaunes, & rouges de cette agate, doivent leur foi*- 
mation, comme à fordinaire , à un double dépôt, fait en diffé- 
rent tems, de terre ochracée jaune , & de terre rouge bollaire . 

N.'° LXIV. Nom. A fond tranfparent fpa'tlque , avec taches 
jaunes vives , de Selinunte . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflànt , fond tranfpa- 
rent fpàtique , taches jaunes vives . 

Nature. P.irticulcs Vitrifiables cimentées par l’acide ina^ 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant de la Nature du 
précèdent, avec taches jaunes vives, formées par un autre dé- 
pôt de terre jaune ochracée un peu haute en couleur . 

N.'» LXV. 
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I ■ N.'° LXV. VerJatre tran/parenie , avec parties fpâtlqutS', Ô" 

taches jaunes ^ lies Bains de Cefala , . • ' 

, ()«^///«. Grain mélangé. Ciment puifTant, Couleur ver- 

dâtre tranfparcntc , parties fpâtiques, taches jaunes . 

Nature. Particules Vitriiîabics cimentées par l’acide ma- 
rin i colorées par un dépôt de düTolution végétale , très délayée 
par le fluide agatifanr , qui dans certaines parties a formé des 
' dépôts femblaWes à la Nature de celui du numéro 6j. un peu de 
terre ochracée jaune a formé dans cette agate quelques petites 
taches de cette couleur . 

N.'® LXVI. Nom. Ondée de jaune & rouge , des Bains </c_» 
Ce/alu . 

Qualités . Grain délicat quoique mélangé, ciment puiflant, 
Couleur rouge & jaune , tantôt décidée , tantôt nuancée . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un double dépôt de terre rouge bollairc ,& de 
terre jaune ochracée . C’eft à cette agate, une de plus fingulié- 
res que j'aie jamais vfl, que je dois la connaiflance de la forma- 
tion des ondes qui embéllilTent la plus part des agates . La Na- 
ture parle dans cette fubftance, d’une manière fi claire, qu’il eft 
aifé au Naturalifte de découvrir les motifs d’une marche bizarre 
en apparence au premiér coup d’œil . On voit les ondes rouges, 
& jaunes toujours parallèles , là ou les couleurs font décidées; & 
remplies de finuoliflés , & d’irrégularités ; là , au contraire , ou les 
nuances s’étéignent , &fepérdenr, pour ainfi dire , dans des 
lémi-teintes qui les confondent enicmblc . Cela ne peut que 
faire connaître que ces ondes doivent leur origine au mélange 
immédiat des dépôts de deux couleurs , dans l’état de tranlTu- 
dation, à travers un fluide agatifiint à motié condenfé. 

N.'® LX VIL Nom. .4 fond de couleur edsfeure quoique tranf^ 
parent , avec parties Jpdtiquet , & taches jaunes claires , des Bains 
de Cefalu. 

Qualités . Grain mélangé , Ciment'puifTant , fond de Cou- 
leur obfcure avec tranfparcnce , parties fpâtiques , & taches 
jaunes claires . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatilant, condenfé avec 
• admif- 
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admifTon d’ un peu de dilTolution de roche pourrie , qui eu 
a fàli la teinte ; Dans certaines parties , le fluide agatilànc 
épuré a formé des dépôts fcmblablcs à ceux du numerô dj. , 

& dans d’ autres s’ uniflànt à une terre jaune ochracée , il a 
(briné des taches de cette couleur , mais un peu claires . 

N.'“ LXVIII. Nom. A fond verdâtre tranfparent , avec par- 
ties diaphanes , Ô" taches jaunes , des Bains de Cefalû. 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflant , Couleur ver- • 
dâtre tranfparente , parties diaphanes , taches jaunes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’ acide ma- 
rin, colorées par un dépôt de dilTolution végétele un peu dé- 
layée par le fluide agatifant, qui, dans certaines parties s’efl: 
condenfé féparéinent . Un autre dépôt de terre ochracée jau- 
ne a formé dans cette agate des taches de cette couleur . 

N.'® LXIX. Nom. A fond trarfparent , avec taches blanches 
fâles , if â autres âun jaune vif., des Bains de Cefalû. 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puilTant , fond tranf- 
parent, taches blanches fàlcs , & jaunes vives. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par Tacide ma- 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant , -condenfé fé- 
paremént , dans lequel fe font formé des dépôts de ternu 
argilleufe blanche un peu fédimenteufe , & de terre ochracée 
jaune très haute en couleur . 

N.*’ LXX. Nom. A fond jaune chfcur, avec taches jaunes clai» 
res , de Golifxno . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puilTant , fond jauno 
obfcur , taches jaunes claires . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par Tacide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée d’une tein- 
te très foncée en général , mais quelque fois avivée par \xj 
préfcnce du fluide agatifant avec lequel elle a été délayée. 

N.'» LXXI. Nom. A fond couleur de chair un peu rougeâtre , 
tâcbeté de noir , de Golifana . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puillànt , fond Cou- 
leur de chair , taches noires . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par Tacide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge bollairc affaiblies 
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dans fa teinte par le mélange d’un peu de terre argillcufo 
blanche . Quelques particules de dilToliition végétale , réduite 
dans l’état charboneux , admifes dans cette agate, ont formé les 
taches noires qu’on y voit. 

N.'“ LXXII. Nom. A fond de couleur de tab.%c d'Efpagne , avec 
taches blanches fâles , parties laiteufes jaunâtres , de T'aormlna . 

{Qualités, Grain mélangé. Ciment puillant , Couleur jau- 
ne fombre , taches blanches fâles , parties laiteufes jaunâtres . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par nn dépdt de diflblution déroché pourrie, 
affaiblie dans fa teinte par fon alliage avec un peu de terre 
argilleufe blanche , qui dans le Voilinage a formé des dé- 
p6ts un peu fédimenteux de cette couleur ; & d’autres 
laiteux jaunâtres , participant de la fubdance qui a coloréo 
le fond . 

N.'o LXXIII. Nom. A fond gris , avec taches rouges, & par- 
ties Cryftallifies , de "taortnina . 

(Qualités . Grain fin par intervalle , Ciment puiflânt , Cou- 
leur grife , taches rouges, parties Cryftallifécs. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un mélange de terre argilleufe blanche , & 
de diffolution végétale réduite dans l’ état charboneux . On_, 
voit dans cette agate deux autres dépôts encore ; l’un de ter- 
re bollaire rouge, dans les taches de cette couleur, l’autrej 
de fluide agatifant épuré , & tendant à une Cryllallifation ré- 
gulière, dans les parties Cryftallifées . 

N.'*» LXXIV. Nom. A fond Gris, avec taches jaunes, noi- 
res , de Eaormina . 

(Qualités . Grain mélangé , Ciment puiffant , fond gris , 
taches jaunes , & noires . 

Nature. Cette agate a un fond de même nature, quaa 
la précédente , elle n’en diffère que par les acceffoires qui font , 
l’un de terre ochracée jaune , pour les taches de cette cou- 
leur , l’autre de diffolution végétale réduite dans l’état charbo- 
neux , pour les noires . ' 

N.'O LXXV. Nom. A fond tranfparent obfcur, avec taches dun 
jaune vif, ù- petites taches laiteufes , de Eraina . _ ' 

P mtuli- 


Digitized by Google 




Qualités . Grain raêlangè , Ciment puiflànt , fond trant 
parent , quoique un peu obfcur , taches jaunes , & autres 
laiteufes. 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma> 
rin , coloreés par un dépôt de fluide agatifant , dont la tranf- 
parence a été un peu interceptée par l’admiflion d’un peu do 
terre jaune ochracée , qui dans le voifinage a formé quelque 
dépôt , On y voit auffi quelques particules de terre argillcufc 
blanche , unies & condenfées avec un peu de fluide agati» 
Tant , former des parties laiteufes . 

N.” LXXVI. Nom. A fond obfcur , avec taches à ondes laî- 
teufes , & d’autres Jpâtiques , de ’Traina . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puilTant , fond obfcur, 
taches laiteufes ondées, & d'autres fpâtiques. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une diffolution de roche pourrie , dans la.^ 
maffe de laquelle a tranfiudé un peu de terre argilleufe blanche 
délayée par le flluide agatifant , qui dans le voifinage a formé 
^es dépôts fpâtiques de la nature de celui que j’ai décrit au 
numéro 6j. 

N."*LXXVII. Nom. F'erte claire , avec taches vertes fâles , 
ér d’autres d'un jaune clair, de fraina . 

Qualités : Grain mélangé , Ciment puiflànt , Couleur ver. 
te claire , taches vertes fâles , & jaunes claires . 

Nature: Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma* 
rin, colorées par une diflôlution végétale très peu fermentée. 
Les taches vertes fâles de cette agate ne font autre chofe, finon 
la féparation des parties fédimenteufes d’avec les plus épurées. 
Les jaunes font le produit d'un dépôt de terre jaune ochracée 
admife & unie avec cette fubllance avant fa parfaitte con> 
denfation . 

N.'® LXXVIIL Nom. Verte obfcttre , avec taches fpâtiques , 
du fieuve Chiappante . 

Qualités. Grain fin. Ciment puiflànt. Couleur verte fon- 
cée , taches fpâtiques . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une diffolution végétale dans un état de fer- 
' men- 
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mcntacio» un peu avancé . Les taches fpâtiques de cette agate 
font de la Nature de celles que j’ai décrites fous le nom de fpâth 
cy-delTus. 

N."“LXXIX. Nom. fond tranfparent fpdtiquc ■, avec tacbes 
d’u>:e jaune vif, du fleuve Cbiappante . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflànc , fond tranfparent 
fpâtique, taches jaunes. 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma» 
rin , colorées par un dépât de fluide agatifant condenfé , avec 
l'apparence fpétiqne, mais cependent un peu tranfparent ; & 
par un autre dépôt de terre ochracéc jaune, à qui font dues 
les taches de cette agate . 

N.” LXXX. Nom. Verte ehfcure , avec taches vertes clairet, 
du fleuve Cbiappante . 

Qualités. Grain An, Ciment puiflànt , Couleur verte ob- 
feure , taches vertes claires . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par une diflblution végétale dans un état de fermen- 
tation un peu avancé . Les tjichcs de cette agate ont également 
été produites par une diflblution végétale, mais moins fermentée. 

N'* LXXXI. Nom. Jaune f die , avec taches vertes ob/cnres , 
de Candita . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puHfant , Couleur jau- 
ne fâlc, taches vertes obfcures. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracéc un peu fédi- 
inenteofc , & de dilfolution végétale dans un état de fermenta- 
tion alTés avancé . 

N.'o LXXXII. Nom. Verte ohfcure, avec taches blanches opd~ 
ques , eJf parties fpdtiques , du fleuve Acis . 

Qualités, Grain mélangé, Ciment puilfant. Couleur ver- 
te foncée , taches blanches , parties fpâtiques . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une dépçfition de diflblution végétale on peu 
fermentée . Un peu de terre blanche argilleufe > faiblement dé- 
layée par le fluide agatifant , a produit dans cette agate des ta- 
ches blanches opaques, entre les quelles fe trouvent des parties 

P a cntic- 




■entières de la Nature du fpath , que nous avons décrit au nu< 
4Tiero 

N.'" LXXXIII. Nom. Verte ohfcure , avec tachet jaunes , ô' 
■parties de couleur de Calcédoine , des environs de Palerme . 

Qualités . Grain fin par iiucrvallc , Ciment puHTant, Cou- 
leur verte foncée , taches jaunes , parties Couleur de Calcé- 
doine . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l'acide ma- 
rin , colorées par un dépôt conlidérablc de dilTolution vegétalia 
un peu fermentée , dans lequel fe font formé d’autres petits 
dépôts de terre ochracéc jaune. Les parties louchcment tranfpa- 
rentes qu’on voit dans cette agate , & qui jouent afics bien l'œil 
de la Calcédoine , font dues à une condenfation de fluide agati- 
fant, avec admillion d’un peu de terre argilleufe blanche, donc 
l’opâcité brife le faifeeaux lumineux, &occafionne cette efpécij 
de diaphanéïte nebulcufe qui carraâèrife cette fubflancc . 

N.r® LXXXIV. Nom. faune vive , avec taches blanches fâlesy 
Ù" d autres rouges , des environs de Palerme . 

Qualités . Grain mélangé. Ciment puiffant, Couleur jaune, 
taches blanches & rouges. 

. Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracce très vigou- 
reufe en téintc , un autre de terre argilleufe blanche un peu fà- 
le, & un troifiéme de terre rouge bollairc . 

N.'® LXXXV. Nom. Jaune vive, avec taches blanches optiques 
ondées de couleur de chair , des etrvirons de Palerme . 

• Qualités, Grain mélangé, Ciment puilTant, Couleur jaune 
vive , taches blanches opaques , ondes couleur de chair . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée comme la^ 
précédente , avec la différence , que la terre argilleufe blanche 
faifant les accélToirs, cft plus pute, Sc eft fortement conden- 
fée avec le fluide agatifant;&que la terre bollairc rouge au lieu 
de faire des dépôts féparés , n’a pu que tranffudcr feulement au 
travers de la terre blanche à motié condenféc , & par ce moïén 
a formé des ondes couleur de chair . 

N.'® LXXXVI. Nom. A fond Jpâtîque,avec taches jaunes clai- 
res , -éf rouges , du 'territoire de Mifagno . Qua~ 
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J Qualités . Grain mclangé , Ciment très puifTant , fond fpâ- 
tique, taches jaunes, & rouges. 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par deux dépôts , l’un de terre jaune ochracée, 
l’autre de terre rouge boUaire , formant les taches accelfi)ires de 
cette agate . Une condenfation fpâtique de la Nature de ccllo 
du numéro en forme le fond en général. 

N.“ LXXXVII. Nom. Jaune ohfcure -, avec taches jaunes clat- 
res , eb" flries obfcures , du T’erritoire de Mifagno . 

Oualités . Grain mélangé , Ciment puifTant , Couleur jau- 
ne oblcure , taches jaunes claires , ftries obfcures. 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par Tacidc ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée, tantôt plus 
faible, & tantôt plus fort en teinte. A travers la maffe générale 
a tranfTudé un peu de difTolution de roche pourrie , qui aocca- 
iïonné les ftries obfcures qu’on voit dans cette agate . 

N.' ’ LXXXVIIl. Nom. Jaune claire , avec lignes tranfparen- 
tes , taches jaunes opaques , de la Moarda . 

Qualités . Grain fin , Ciment puifTant , Couleur jaunsu 
claire , lignes tranfparentes , taches jaunes opaques . 

Nature. Particules Vitrifiables Cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée un peu fai- 
ble en ceinte , dans la maffe delaquclle a tranfTudé un peu daa 
fluide ag.atifant condenfé féparément dans un grand état de pu- 
reté . Les taches jaunes opaques , qu’on voit dans cette agate 
ne font qu’une condenfation de la même terre jaune ochracéo 
rendue opaque par la furabondance , Sc le rapprochement ftriâ 
des parties terreftres . 

N.'° LXXXIX. Nom. À fond verdâtre clair avec taches jau- 
nes claires , df S autres de couleur de Calcédoine , de la Moarda . 

Qualités . Grain mclangé , Ciment puifTant , fond verdâtre, 
taches jaunes, parties Couleur de Calcédoine . 

Nature . [Articules Vitrifiablcs cimentées par Tacide ma- 
rin , colorées par un dépôt de difTolution végétale peu férmeu- 
léc , & très délayée par le fluide agarifant . Un peu de terre ar- 
gillcufc jaune égalément délayée par le même fluide , forme 
dans cette agate des caches de cette couleur ; mais' très faibles 
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en teinte : les parties de couleur de Calcédoine qu'on voit dans 
cette agate font de la Nature de celles que nous avons d'ecrites 
au numéro 83. 

N." XC. Nom. A fatul tranfparent , avec tachfi jmmts fâln 
lizerées de Rouge clair ; de la •vallée del Btfco , 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puilTant , Couleur 
tranfparentc en général, avec taches jaunes pâles , lizerées de 
rouge clair . 

Nature , Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt de fluide agatifant, condenfé fé> 
parément dans un état de pureté . Dans cette malTc on re- 
connaît deux dépôts, l’un de terre jaune ochracée formant des 
taches afsès pâles de cette couleur, un antre de terre bol- 
laire rouge un peu délayée par le fluide agatifant , formant 
des lizicrcs très fines à l’entour des taches jaunes . 

N'“ XCI. Nom. A fond tranfparent fpâtîque , avec taches jau- 
nes clairet , & parties couleitr de Calcédoine ; du "territoire de Mon 
Real . 

Qualités . Grain très fi». Ciment très puilTant- fond tranf 
parent fpâtique , taches jaunes , panics Couleur de Calcé- 
doine , 

Nature. Particules VitrifiaWes Cimentées par l’acide ma- 
tin, colorées par un dépôt de fluide agatifant, formant une 
condenfation fcmbiablc à celle dont nous avons parlé au nu- 
méro dj., Le même fluide condenfé avec admilfion de terre 
argillcufe blanche , forme dans cette agate des p.irties très 
confidérablcs dont T oeil joue allez bien la couleur naturelle de 
la Calcédoine . On voit aufli dans la même agate des petits 
dépôts jaunâtres formés par l’admiffion d’un peu de tcrrcj 
ochracée jaune . 

N.'° XCII. Nom. A fond tranfparent obfctsr^ taches jaunes li- 
zirées de diaphane , du territoire de Mon Real. 

l^Utés . Grain fin, Ciment puilTant, fond tranfparent 
obfcor, taches jaunes, liziércs diaphanes . 

Nature . Particules Vitrifiables , Cimentées par Tacido 
marin , colorées per un dépôt de fluide agatifant, condenfé fé- 
paccment , mais fâli un peu dans fa traniparencc par fadmif- 
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(ion d’un peu de terre jaune ochracée , qui a formé dans le 
voifinage des taches de cette Couleur. Là où le mélange de 
(a terre ochracée n'a point eù lieu, le fluide agatifanc s’eft 
condenfé de la manière la plus pure . Mais l’on voit par la_> 
configuration de cette condenlâtion , quelle a dû être fccon- 
daire , ou bien que c’eft fimplement une réparation de la par- 
tie terréilrc de la terre ochracée , qui a fait des dépôts fé- 
parés , & que c’eft là l’origine des taches jaunes qui contour- 
nent CCS liaiércs . 

N.'° XCIII. Noin. A fond tran/parent obfcur,avfC tschts jsu- 
tjtj claires , autres couleur de Calcédoine ; De la montagne dc-r 
Rebottone prés de Palérme , 

■, Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflànt, fond tranf- 
parent obfcur , taches jaunes claires, ôt d’autres couleur de 
Calcédoine . 

Nature. Particules Vitri fiables cimentées par l’acîdc ma- 
rin , colorées par un dépôt femblable en tout à celui qui 
a coloré le précédent , Cette agate n en diffère même que , 
par la condenfation de couleur de Calcédoine qui l’a bigaré . 
Cette condenfation eft, comme nous l’avons déjà dit plus 
d'une fois , de la Nature de celle que nous avons décrite au 
nnmero 83. 

N.'“ XCIV. Nom. Blanche opaque fcile ondée de noire } de 
la Montagne de Rebottone. 

Qualités . Grain mélangé ; Ciment puillànt , Couleur blan- 
che opâque fâle, ondes noires. 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma* 
rin , colorées par un dépôt confidérablc de terre argilleufo 
Blanche T rendue opâque par la furabondance , & le déffant 
de fluide agatifant t & fàlie par l’infiltration d’une diffolution 
végétale réduite dans l’état charboneux , qui a paflè au travers 
des porres de cette tnaffe , & a formé les ondes noires , qu’on 
voit dans cette agate . 

N.f° XCV. Nom. A fond tranfparent , awc taebes jaunes vi- 
ves lizerées de rouge , de la Plaine de MagU . 

Qualités. Grain mélangé, Ciment puiflànt, fond tranf- 
parent , taches jaunes , liziéres rouges . 

N.%ta- 
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Nature . Particules Vitrifîables , cimentées par Tacide ma^ 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant condenfé (ép> 
rement ; par un dépôt de terre jaune ochracéc . & par uno 
tranfliidation de terre rouge bollaire . 

N.'® XCVI. Nom. Blanchâtre opaque , avec taches blanches 
laiteufes de la Plaine de Magli . 

Qualités. Grain fin, Ciment puiflànt. Couleur blanchâ- 
tre , taches laiteufes . 

Nature. Particules Vitrifiabics, cimentées par l’acide ma^ 
rin, colorées par un dépôt de terre blanche argilleufe unie 
à très peu de fluide agatifant . Là où ce fluide fc trouve cn^ 
furabondance , les particules terreftres aquiérent une teinte 
blanche , & un velouté plus éclatant , comme on le voit dans 
les tâches laiteufes de cette agate ; & le contraire dans l’opâ- 
cité de fon fond . 

N.'“ XCVII. Nom. A fond tranfparent , avec parties fpâtiquest 
taches rouget , Ô" parties jaunes , du Fief de Zafuti . 

Qualités. Grain très mélangé, Ciment puilfant, fond tranf 
parent , parties fpâtiques , taches rouges , & jaunes . 

Nature . Particules Vitrifiables , cimentées par l'acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant féparément con- 
denfé . Dans cette condenfation générale fc trouvent des par- 
ties de la Nature du fpâth décrit au numéro 63. Un doubltj 
dépôt déterré bollaire rouge, & de terre ochracéc jaune for- 
me' les taches acceflbires de cette agate . 

N.'® XCVIII. Nom. Blanche file opaque , avec taches jaunes 
claires , ér parties tachetées de noir , de Zafuti . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflànt , Couleur blan- 
che laie opâque , taches jaunes claires , parties noires . 

Nature . Particules Vitrifiabics cimentées par l'acide marin, 
colorées par un dépôt fédimenteux , & très terreux de terre ar- 
gillcufc blanche , dans la maife générale delaqucllc fc font for- 
mé des petits dépôts de terre ochracéc jaune , & de diflblutionu 
végétale réduite dans l’état charboneux . 

N.f® XCIX. Hom.^Jaune claire file , avec petites taches 
blanches files , Ù" parties tranfparentes obfcures , de Miflcan~ 
none . . . _ . ^ 
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Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflànt , Couleur jau- 
ne , taches blanches , parties tranfparcntcs . .• ' 

, Nature . Particules Vitrifiablcs Cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracéc un peu lî- 
dimenteufe , & faible en teinte . L’admiflîon d’un dépôt fccon- 
dairc de terre argilleufe blanche , a produit des taches de cetto 
couleur, tout de meme que la condenfation d'un fluide agati- 
fant mélangé de quelques particules terreflres a fait naître dans 
cette agate des parties d’une tranfparencé louche , & même un 
peu obfcure . 

N.'o C. Nom. A fond blanc fédimenteux , avec taches jaunes 
claires ■> <!>• quelques unes lizeries de rouge , de Mijilcasmone . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflànt ,fond fédimen- 
teux , taches jaunes , liziéres rouges . 

Nature. Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre blanche argilleufe un peu 
fédimenteufe . Dans ce dépôt général flottent d’autres dépôts 
accellbires de terre jaune ochracéc , & de tranlTudation de ter- 
re rouge bollaire. ' 

■•N.'O CI. Nom, A fond tranfparent, avec taches jaunes vives 
Hzxrées de blanc ,de la Vallée de’ i Canelli . f • 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflànt , fond tranfpa- 
rent , taches jaunes, liziéres blanches. ■ •, ’ ■ 

Nature . Particules Vitrifi.iblcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant condenfé dans un 
très grand état de pureté, & par deux autres dépôts, l’un de 
terre ochracéc jaune, & l’autre de terre argilleufe blanche. 

N.'“ CII. Nom. T'achetée de petites taches jaunes , df ronges, 
la plus part lizerées d’ssne cryftallifation tranfpare/tte , dé la Vallée.^ 
de’ i Canelli . 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puiflànt , fond tacheté 
de rouge, & de jaune , liziéres tranfparcntcs. . u 

Nature. Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un double dépôt de terre jaune ochracéc^, 
& de terre rouge bollaire , féparément délayée par le fluido 
agatifant . Là ou ce fluide s’eft féparé des parties terreflres, fe 
font formées des parties tranfparentes qui > trouvant les pre- 
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inicrs dépôts condcn(és,onc formé des dépôts extérieurs en for- 
me de liziéres. 

-t N.w CIII. Nom. Jaanc sait , aw tacbtt blanches sales , du 
fleuve Lato . 

(Qualités. Grain mélangé. Ciment puiiTant , Couleur jan- 
oe fâle, taches blanches fâles. 

• > Nature . Parttcules Vitrifîables cimentées par i’ocid^a 
marin ^ colorées par un dépôt de terre jaune ochrocéc un 
pou fédimenteuz , dans le voiünagc duquel fe font formés 
d’autres dépôts de terre blanche argilleufe également fédi* 
menteufe, 

N." CIV. Nom. Grisâtre, avec petites taches blanches ,0" 
parties jaunes sales , du fleuve Lato , 

Qualités. Grain mélangé, Ciment puilfant , Couleur gri* 
litre , taches blanches , parties jaunes fâles . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un mélange de dilibiution végétale , reduito 
dons l'état charboneux avec furabondancc de terre argilleufe 
blanche, qui dans le voilinage a formé des dépôts (éparés, cou* 
iervanr leur couleur naturelle . On voit encore dans cette agate 
un troifiéme dépôt de terre ochracéc jaune qui y occupe même 
des parties ailes confîderaUes . 

N."* CV. Nom. Blanche tôle opâyue , avec taches blanches 
clairet , de Cajltllaccio . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflànt , Couleur blan< 
che fale opaque dans le fond , taches blanches claires dans les 
accelToires , . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l'acide ma- 
tin , colorées par on dépôt de terre argilleufe blanche , dont la 
condenfation plus, ou moins pure a occafionné la dÜTcrence qu’ 
on obferve entre le fond de cette agate , & fes accelToires . Car, 
comme je Tai déjà dit plus d'une fois, la furabondance des par- 
ticules terrellrcs , cil la caufe de l'opâcité , tout de même , que 
la furabondance du fluide agaiifant conlUtue la diaphanalcé des 
agates . 

N.t’ CVI. Nom. A fond verd ohfcur trarfparent , avec taches 
hlaiKbts cfyJlalU/éet y mais denfes , de Caftellaccie . 

I ! , Quali- 
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Qualités . Grain mélangé , Ciment puidànt , fond verd eb- 
fi:ur tranfparent , taches blanches cryftaÛilèes . 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par i’acidc nia> 
fin, colorées par un dépôt de diflblution végétale un peu fer- 
mentée, mais puidàmment délayée par le fluide agatilant. Les 
taches blanches t^u’on obfcrve dans cette agate proviennent 
d'une cryttallifatiou fpâtique à peu près de la Nature de celle 
que j’ai décrite au numéro ^3. , toute la différence , que j’y ré- 
marque , efl que celle-ci cfl de terre argilleufe blanche admift 
dans le moment de la condenfation générale. ■ j 

, N.'° CVII. Nom. Rougeâtre opaque tachée de blanc , de 

flellaccio . 

Qualités . Grain fin , Ciment puilTant , Couleur rougcl- 
tre opaque , tache blanches . ‘ 

Nature. Particules Virrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge bollaire , mélangée 
avec un peu de terre argilleufe blanche, qui dans le voifinage a 
formé des dépôts féparés confervant fa couleur naturelle. 

N.t» CVllI. Nom. A fond tranfparent , a-vee taches jamnet lit 
zerées de rouge, à" et autres de cmlestr de Calcédoine , de CafielUttch . 

Ç«d//Vér. Grain mélangé, Ciment puiflant, fond tranfpa- 
rent , taches jaunes , liziéres rouges , parties couleur de Cal- 
cédoine . ■ 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant féparément con- 
denfé , dans la maffe duquel flottent d'autres petits dépôts for- 
més par la terre ochracée jaune . Un peu de terre rouge bol- 
laire formant une condenfation extérieure les a légèrement 
contourné d'une liziére très agréable à l'œil , & une conden- 
fation moins pure du fluide agatifant qui fait le fond de cette 
agate, a formé ces parties louchement tranfparentes que nous 
defignons fous le nom de couleur de Calcédoine. 

N.'* CIX Nom. Jaune vive, avec petites taches rouges , Ô’ 
blanches , du fleuve AhbiJJo . 

Qualités . Grain fin , Ciment puifiânt , fond jaune , taches 
rouges , & blanches . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
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-rin colorées par un dépôt de terre jaune ochracéc , dans la_» 
malTc duquel fc.lbnt formés d'autres dépôts de terre rouge bol- 
laire , & de terre argilleufe blanche . 

ex. Nom. Jaune claire , avec taches rouget palet , ér 
ef autres de couleur de Calcédoine , du fleuve Orete . ' 

Qualités . Grain mélangé , Ciment afles puilTant , Couleur 
jaune , taches rouges , parties couleur de Calcédoine . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide marin, 
colorées par un dépôt de terre ochracée jaune délayée par un flui- 
de agatifant très abondant dans la inafle duquel fe font formés 
d’aurres dépôts de terre rouge bollaire . Les parties couleur d:j 
Calcédoine font de la Nature de celles que nous avons décri- 
icsci-deflusaunumeroioS.- 

N.'» CXL Nom. Jaune pale Joie., avec taches rouget /aies 
d’autres rouget cryflalUfies , du fleuve Orete . 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puilTant, Couleur jau- 
ne , taches rouges cryftallifées . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par Tacide ma- 
tin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracéc un peu fé- 
dimenteufe , délayée par la prcfence d'un fluide agatifant afles 
abondant . Les taches rouges fàlcs de cette agate font le pro- 
duit d’un dépôt de terre rouge bollaire , dont la partie fédimen* 
teufe a formé ces taches, tandis que la plus fubtilc s’cA combi- 
née avec un fluide agatifant très pur , & s'efl cryllalliféc 
avec lui. 

N.'® CXII. Nom. Jaune vtvt , avec taches de couleur de Cal- 
cédoine , &■ d'autres rouges , du fleuve Orete . 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puiflànt , Couleur jau- 
ne , taches de couleur de Calcédoine , & d’autres rouges . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par Tacide ma- 
rin, colorée par un dépôt de terre jaune ochracéc , d’une cou- 
leur vive , dans la itialTc de laquelle fe font formées des taches 
de couleur de Calcédoine , provenantes , comme on le fçait de 
la combination du fluide agatifant , avec un peu de terre argil- 
Icufè blanche , & les rouges de Tadmiflion d’un nouveau dépôt 
de terre bollaire rouge. 

N.™ CXIII. Nom. Jaune claire , av(c taches rouget , Ô" pe- 
fitet taches blanches , du fleuve Orete . Çaatf- 
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{tualités . Grain mélangé , Ciment puiirant , Couleur 
jaune, taches rouges, & d'autres blanches. 

Nature . Particules VitriHables cimentées par l'acide ma* 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée , délayée 
par un fluide agatifant très abondant , & par deux autres dépôts 
l’un plus confidérable de terre rouge bollairc , l'autre en moin- 
dre quantité de terre argillcufe blanche . 

N.f’ eXIV. Nom. 'tacheté de jaune , aver contours tranfpa- 
rents , Ô" petites taches diaphanes , de S. Marie del Cesù . 

Qualités . Grain tris fin, Ciment puiflânt,fbnd compolées de 
petites taches jaunes entre coupé de contours tranfparent , & 
de petites taches di.iphanes. 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’apide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée puilTamment 
condcnfée,& par un dépôt abondant de fluide agatifant dans un 
très grand état de pureté , qui , tantôt a contourné ces taches 
jaunes de liziércs tranfparentcs , tantôt , trouvant apparemment 
moins de réfillance , a formé des parties d’une diaphanéïté très 
agréable à l’œil . 

CXV. Nom. Rougeâtre claire opaque taebétée de blanc, 
avec des lignes brunes , de S. Marie del Gesù . 

Qualités . Grain médiocre , Ciment puilfant , Coiilcur 
rougeâtre opaque, taches blanches, lignes brunes. 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide marin, 
colorées par un dépôt de terre rouge bollairc affaiblie en teinte 
par Ton mélange avec un peu de terre argillcufe blanche.qui dans 
le voifinage , a formé des dépôts féparés . La furabondance des 
parties terreftres a occafionné dans la malTe générale , & dans 
les acccfTbircs l’opacité qu’on y remarque ; & une tranfTudation 
de difTolution de roche pourrie a donné l’origine aux lignes bru- 
nes , qu’on voit dans cette agate . 

N.' ■ ex VI. Nom. Rouge vive, avec taches jaunes, Ô" quel- 
ques unes tranfparentes , de terminî , 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puififant , Couleur rou- 
ge , taches jaunes , parties tranfparentcs. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt de terre rouge bollaiic , & un autre 
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de terre jaune ochrac^e j à ces deux dépôts , s’eft joint un troi- 
üéme de fluide agotifant très abondant , & très pùr qui s’eft 
condenfe féparcment . 

N.'o CXVII. Nom. ^ 6/a»c fait , taebité df blanc ctairy 
avec de grandes tacbes jaunes , de T'ermini . 

Ç^ualhés . Grain métangé , Ciment puiflant , fond blanc 
(ale, taches blanches claires, parties jaunes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de tene argilleufe blanche , un peu 
fédimenteufe dans le fein de laquelle s’eft fait une réparation des 
parties les plus fubtiles d'avec les plus grofltéres , qui font le 
fond . A ce dépôt s’eft joint un autre de terre ochracée jaune, for- 
mant de très grandes parties de cette derniere couleur. 

N.'® CXVIII. Nom. Rougeâtre claire opaque taebetie de blancy 
avec tacbes jaunes claires , de Saint-Stefano . 

Qualités . Grain mélangé. Ciment puilTant, Couleur rou- 
geâtre opâque , taches jaunes , & blanches . 

. Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt de terre rouge bollaire rendu opâque 
par la furabondance des parties terreftre , & affaiblie en teinte 
par Ton mélange avec un peu de terre argilleufe blanche , qui 
dans le voifinage a formé des dépôts feparés , & étendu la même 
influence fur les taches formées par la condenfation d'une terre 
jaune ochracée . 

N.*® CXIX. Nom. Jaune claire tranfparente y avec taches jau. 
ntt êbfcures , d>* / autres fpàtîques , de SsUnt-Stefano . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflant , Couleur jauni./ 
tranfparente , taches jaunes obfcures , parties fpâtiques . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée, un peu afi 
faibli en teinte , & rendu tranfparent , étant puiflamment dé- 
layé par le fluide agatifant . Les taches jaunes obfcures de cette 
agate proviennent d’une difiblution de roche pourrie très ter- 
reufe , & les parties fpâtiques font de la Nature des celles que 
nous avans décrites au numéro 6j. 

N.” CXX. Nom. Rouge paie tranfparente , sevec taches clai- 
res JdJet , du fleuve de ^aint-Micbel . 
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Qualités , Grain mélangé , Ciment puilTam , Codeur rou- 
ge tranfparentc , taches claires (lies . 

Nature . Particules Vittifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt de terre rouge bollaire affaiblie dans 
{i teinte, & rendu tranfparcnt par la prefencc d’un fluide agati- 
lânt très abondant qui l’a délayé . Les taches claires fâles de cet- 
te agate proviennent d’une condenfation impure , & fédimen- 
teufe du fluide agatifant,on la diaphanétté naturelle combat tou- 
jours contre la tranfparence nébulcufe, & étrangère à cetto 
Nature . 

N.™ CXXI. Non>. Rougeâtre claire opaque , avec taches jaa^ 
nés., du fleuve Saint-Michel, 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflatre. Codeur rou- 
geâtre opaque, taches jaunes. 

Natssre . Particules Vitrifîablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre bollaire rouge rendu opa- 
que par la furabondance des particules terredres . Les taches 
jaunes de cette agate proviennent , comme à l’ordinairo , 
d'un dépôt de terre ochracée jaune . C’eft là à quoi fe réduit, 
à peu près, tout ce qu’on peut dire des agates de la Sicile. 

C L A S S E XVL 
Des Cryftaux. 

Dans le douzième Chapitre de ma Lytographie Sicilienne 
je n'ai fait qu’indiquer légèrement la qualité des Criftaux de 
la Sicile, fans entrer dans fanalife de leur Nature , & fans 
marquer les lieux ou on les trouve communément . Le pei 
d’etendu de ce premier Ouvrage m’obbligeant à me rellraio- 
dre dans des bornes très étroites , je n'ai fait que prefen- 
ter refqaiHè d’un travail plus confîdérable , que je veux met- 
tre au jour dans ce moment-ci . Quoique mon intention Toit d’of* 
frir au public tous les détails refpéâifs à cette matière que 
mes obiervations m’ont fait connâitrc, je ne pretens pas nean> 
moins empiéter fur ma 1 hèorie des Volcans , & j’eviterai de 
tra iter icy tout ce qui eft du refsort de ce dernier Ouvrage . 
Comme par exemple les prétendues Amcllhyilcs de Sainte Ca- 
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térine, les Cryfolitcs & ks Topazes de près de Caftrogiovannt, 
& d’autres fluors de cette Nature produits par une caufe Vol- 
cani^]ue, & que l'ignorance des Obfervateurs a claiTé au nom- 
bre des pierres precieufes . D’après ce plan , cette clalTe ne ren- 
fermera , que la Ample analifc des cryftaux de roche de la Si. 
cile fuivant la méthode obrervée dans tout le corps de cet 
Ouvrage . 

Cryftaux fédimenteux avec végétation véritable . 

N. I. Nom. Ciyflal fédimenteux de Sainte Caterine . 

Qualités . Chriftallifation prifmatique héxagonale ■> Ci- 
ment puiftànt, diaphanéïté louche, fé^'ment verdâtre en for- 
me de végétation . 

. Nature. Particules Vitrifiables cimentées par le fluidij 
cryftallifant , offrant dans les pores extérieurs du cryftal une 
furface lilTe au toucher . Cette fubftance étant compofée de 
parties homogènes très petites , & femblables dans leur Na- 
ture ; dans leurs jonâions ne prefente aucun Vuide , com- 
me on peut aifément s’en affurer par la propriété des Corps 
hèxagonaux ammoncelés & placés , l’un fur l’autre , tant qu' 
un Corps étranger ne vient pas parfon épaiffer interrompre leur- 
juxta-poAtion . Dans le cas contraire les faifreaux lumineux 
venant à fc briAtr irrégulièrement , fuivant leur refraftioa- 
plus au moins grande , produifent des nuances plus moins 
fortes , des reflets plus au moins colorés , enAn font naître 
CCS nageoires de poiftbns , ces écailles azurées , ces iris , 
ces teintes d’opâle , ces ramifleations prétendues végétales , 
& tous les autres phénomènes , que les cryftaux nous prefen* 
tent , & qui ne font la plus part du temps qu’illufoires ; par- 
ccque les Corps dont l’intcrpoAtion a été la caufe principa- 
le de ces effets bien fouvent ne fubAftent plus depuis bieoj 
long temps . Je fuis entré ici dans ces détails , quoique nul- 
lement rélatifs à ce cryftal, pour éviter l'inutile travail dzj 
répéter les mêmes principes à chaque numéro . Quant à ccj 
cryftal ci , fès taches fédimenteufes ne font nullement illu* 
foires i ce font des véritables petites branches moulfcufcs , en- 
veloppées, & condenfées par le fluide cryftallifant, quifbntia 
caufe des ramiAcations qu’on y voit . . 

- . J’ai 
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J’ai remarqué des cryflaux de même Nature à Callrogio- 
vanni , à Centorbi , & dans quelques autres lieux moins con- 
nus , la plus part du teins fans nom . 

« 

CRISTEAUX SEDIMEMTEOX. 

Avec apparence de végétation ilhfoire . 

Ayant démontré dans l’article precedent la caufc véri- • 
table de ce phénomène , je n’ entrerai point dans de nou- 
veaux d’ ctails -à ce fujet j Mais pour donner une connais 
fancc plus particulière de ce genre, j’offrirai ici le tableau 
ordinaire . r • 

N.™ L Nom. Cryjlal fédimenteux , avec apparence de vegé» 
tatiott , de Saint-Giuliano . - 

Qualités . Criftallifation prifmatique hexagonale , Ciment 
puilTant , diaphanéité louche par intervalle , & très clairo 
dans certaines parties , fédimcnt noirâtre , végétation avec de* 
ramifications indéterminées , & pour l’ordinaire bigarées de-» 
couleurs prifmatiques . j ■ • « 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par le fluidcj 
cryflaUifant , ternies dans la diaphanéité de quelques unes de 
leurs parties par des dépôts fédimenteux . Les Ramifications qu’ , 
on voit dans cette fubftance doivent leur origine à un défaut de 
juxta-pofition des parties conftituantes , dans les interfiiees 
dcfquelles la refraâion des faifccaux lumineux produit des ef- 
fets diiférens . Ont voit ailés communément des cryftaux dé 
cette efpéce non feulement à S.‘ Giiiliano, mais encore dans 
beaucoup d’autres montagnes de ce Royaume . 

CRYSTAUX MOUSSEUX, ET PORREUX. 

N.'oI. Nom. Crji/lal porreux , de Centorbi. 

Qualités . Cryftallifation prifmatique Hexagonale , Ciment 
puilTant , diaphanéité parfaite , parties mouiTcules , porolitét 
fréquentes . i 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par le fluide cry-‘ 
ftallifant offrant à Tocil une diaphanéité parfaite par la juxta-po- 
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fition régulière de leurs parties conftituantes dans la totalité , 
<]ue les parties mouflèufes ne peuvent point troubler; pareeque 
ce font des dépôts féparés formés dans l’immcnfitc de la cry- 
llallifation générale par quelque accident immédiat au moment 
de la condenfation . Dans ces parties moufreufes il faut recon- 
naître une double Nature de dépôts : l’une eft compofée de par- 
ties végétales éxtrémement rritiirées par la fermentation , & ré- 
duites à un point , qu’elles paroilTcnt tenir plutôt du Règne mi- 
néral , que du premier ; l’autre confifte dans des corps végé- 
taux envelopés par le fluide cryftallifant dans le moment de 
la condenfation , putréfiés enfuite , & decompofés à l’aide 
du tems par le contaél immédiat de l’air, & laiflant apres leur 
déflruâion ce vuide dans la malle générale plus, ou moins 
grand , fuivant la grandeur rcfpeâive de leur volume . Ces cry. 
âallifations doivent être régardées comme les plus de£fé<^ueu- 
fes,par ce que, mettant à part le faible mérite qu’elles peuvent 
avoir aux yeux du Naturalise, les poroGtés continuelles dont 
leur malTcs abondent, les rendent abfolument inutiles pour tel 
ufage que ce foit qu’en voulût faire l’artiftc le plus adroit, Mal- 
heureufement cette fubSaucc cS la plus commune en ce genre 
dans ce Royaume- 

1 

, CRTSTAOX DIAPH/\NES, ET SANS DEFFAOTS. 

' N.'® I. Nom. Crjfial de roche limpide , de Sainte Caterine . 

Qualités . Cryftaliifation prifmatique hexagonale. Ciment 
très puiffant, diaphancité parfaite. 

Nature , Particules Vitrifîablcs cimentés par le fluide cry- 
ftallifant, offrant à l’oeil une diaphancité parfaite, par la raifon 
de la juxte-pofition régulière de fes parties conflituantes . Par 
le meme motif on ne voit dans cette fubftance ni dépôts étran- 
gers , ni reflei^s , ni étonements , ni couleurs prifinatiques 
quelconque , le tifïü de la cryflallifation eft fuivi par tout d’une 
manière égale , & fans la moindre interruption . Hn un mot cet- 
te fubflançe eft p.arfaite dans fa Nature , c’eft dommage que les 
Canons en foyent trop petits ,& par confequent d’un ufage très 
borne . J’ai fait à cet égard les plus grandes perquiGtions , mais 

par 





^ '31 


par tout egalement peu fatiafaifantes . Cependant des perfonnes 
dignes de foi, tant étrangères, que nationales, m’ont alTuré qu’au- 
tre fois les memes rochers avoient oifert à la cupidité de quel- 
ques perfonnes ignorantes, des matières fuperbes, & des Canons 
de la plus grande bcauté,que l’ignorante avarice a plutôtdétruit^ 
qu’employé . Comme cela arrive d’ordinaire, dans touts les lieux 
ou des méthodes prudentes & invariables ne fervent point du 
règle à de femblables traveaux . 

En finillant cet Article j’ai épuifé toutes les obfervations, 
que la curiofité , focca/ion , & un travail laborieux m’ont fait 
faire fur tout les produits rélatifs à la terre VitriHable . Je vais 
parter dans ce moment ci à ceux de la terre Calcaire, & j’cfpére 
y faire reconnaitre au Lcâeur le même zèle , & les mêmes ef- 
forts qui m’ont toujours guidés dans i’entreprife de cec On* 
vrage . 


C H A P I T R E III. 

Det produits tenons à la terre Calcaire • 

classeL 

i 

Des Pierres de Montagne . 

T outes les élévations naturelles (a) fur le niveau de la terre^ 
que nous appelions Montagnes, font compofées de couches 
de terre de différentes Natures , ou de pierres , foit ammonce- 
Ices , foit formant des lits bien fourent d’une très grande éten- 
due ; & ainli que les terres différent entre elles quant à leur N» 
turc , tout de même les pierres offrent dans l’analifc , des Prin- 
cipes tous diffèrens . Nous avons déjà vu dans le Chapitre pré- 
cédent toutes celtes qui doivent leur origine à l’agrégation des 
parties vitrifiables du terrain de la Sicile , Ce Chapitre eft dc- 
ûiné à la défeription des produits Siciliens , tenans à la terre,» 
Cakairc , & fuivant nôtre méthode ordinaire nous allons en ab- 
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rcgt offrir au Lcdcur tous les détails rélatifs aux marques C'a* 
ra.il6riitiqiics de chaque cfpéce en particulier. 

N. ® I. Nom. Pierre C.ilcaire blanchâtre de Cata«U . 

Q'talitéj . Grain allés Hn , Ciment peu puidàut , Couleur 
blanche jaunâtre . 

, Nature . Baze de terre calcaire , qui parait devoir fon 
origine à des parties folides d’animaux, altérées, dilToutes , 
enfin rapprochées par la juxta-pofition , ce qui donne au tout 
l’air d’une cfpéce de cryftallifation grofliérc . 

N.” 11. Nom. Pierre Calcaire blanchâtre de Syraeufe . 

Qualités. Grain médiocrement fin. Ciment afsés puif- 
fant , couleur blanche jaunâtre . 

Nature. Bazc de terre calcaire, provenant de la même 
Nature que la precedente , que l’on peut regarder comme» 
générale pour toutes les pierres calcaires . Le ciment de cet- 
te pierre eft l’acide marin mais très délayé , le grain de cette 
pierre cli fouvent mélangé par l’admilTton des particules du 
tuf dans le quel font creulécs les Latomies de Syraeufe . Cette 
pierre a encore une particularié de plus, c’eft, quelle eft 
d’ordinaire recouverte au dehors d’une pierre blanchâtre ar- 
gilleufc , cfpéce de Salband des Allemands . 

N.” III. Nom. Pierre calcaire grisâtre de Pagufe . 

Qualités. Grain afses fin, Ciment médiocrement puif- 
lânt , couleur grisâtre . 

Nature. Baze déterre calcaire colorée par la dilfolutiôn 
de la terre à potier du voifinage ; cette pierre s’imbibe aulli 
de pétreole , mais beaucoup moins que la pierre argilleufe du 
même endroit ; il y en a même des morceaux qui ne trahificnt 
k préfcnce de ce bitume qu’ après qu’ils ont été longtcms 
chauffés . * •> 

Voici les principales variétés des pierres calcaires des 
montagnes de Sicile . En général cette Nature y eft très abon- 
dante , mais elle n’y eft point aullî variée qu’on le voit d’or- 
dinaire dans d’autres pays ; le manque aéluel du fer dans cette 
kle me parait en être la principale raifon . Pour ne pas allon- 
ger cet ouvrage par des répétitions inutiles , je me conten- 
terai d’obfcrvcr . L Que les environs de l’Etna ont très peu 

de 


Digitized by Coogle 




' î ? «5?! 


de pierre calcaire de montagne, II. que c’eft fur les borJs de 
Ja mer, principalement fur les côtes méridionales qu’elles 
font les plus abondantes , vû le continuel ouvrage de la mer 
de ce côté . III. Que toutes les pierres de cette éfpécc kj 
réduifent à ces trois couleurs : Grisâtre , Blanchâtre & 
jaunâtre . IV. Que le tilTu de ces pierres eft très peu ferré, 
que leurs lits font prefque toujours horizonteaux , & que 
leurs malfes font folubles par tous les menÜrues acides . 
V. Que toutes ces pierres donneur de la chaux plus ou moins 
â raifon de leur pureté , & du temps qu’elles ont été éxpo- 
IZ'CS à l’air . Opération de la Nature dont on n'a pas bien fçu 
rendre raifon encore , mais qui influe infiniment fur la quan» 
tiré , & particulierément fur la qualité de la chaux qu’on ob« 
tient de ces pierres (<»). VI.Que la pierre calcaire des Montagnes 
de Sicile renferme beaucoup de fouffre qui fcmble influer infi« 
niment fur fa minéralifation . Surtout dans ces pierres rabo» 
teufes dont les parties rclfemblcnt plutôt à du petit gravier 
ipâthiquc qu’à une pierre calcaire ordinaire . 

CLASSElI. 

Des T ufs Coquilicrs Calcaires . 

Plus de porofités dans le tout , & de fécherefle dans les 
parties fait ditférentier le tuf calcaire du tuf glaizcux;autant que 
le fécond convient aux engrais des terres , autaur le premier 
leur eft nuifiblc , la racine ne peut percer le tilfu pierreux 
de cette fubftance , & fes particules détachées & châtiées par 
l’eau , obftruent & oblitèrent les tuyaux des plantes quelles 
touchent. Il y a des tufs coquillers argilleux & calcaires, mais 
les premiers font moins communs , pareeque l’égalité de leurs 
parties compofantes , leur exade juxta-polition & les fucs gras 
dont elles font détrempées les cimentent bientôt , & en tor- 
went des efpéces des pierres de roche ou d’agates lumachel- 
le , très belles . Les tufs coquilicrs calcaires au contraire pri- 
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vis d’un ciment aufli puillânt reilenc continuellement dans le 
même état, & du moment ou le dépôt formé par l’eau à en- 
veloppé dans Ton iinmenlité un Corps quelconque , jufqu’à ce- 
lui ou la main de l’ouvrier , le laps du tems , ou quelque ac- 
cident le découvre ; on n’apperçoit d’autre changement, ü 
non , la putrefàdion du corps renfermé , & fon emprcinte-i 
fur la matière ambiante , atteftant fa préfence par une reprefen- 
tation exaâe & fidèle . Quelque fois l’infiltration , métallique 
ou bien fouvent arfénicale , métallife les reliefs de ces ein- 
preinptes . Voici les principaux tufs coquillers calcaires do 
la Sicile . 

N.'o I. Nom. fufcoquiller calcaire, deZiratufe. 

Çualith . Grain médiocrement fin , Ciment faible , Coi>> 
leur jaunâtre . 

Nature . Baze de terre calcaire cimentée par un acide 
marin , très faible , colorée par la diffolution des Corps ani- 
maux qu’elle renferme & dont elle eft prefque toute compo» 
fée . Ce tuf eft très tendre , mais fes particules étant privées 
du fuc favonneux qui détrempe pour l’ordinaire les tufs ar- 
gillcux, n’a point au toucher, ce taâ velouté qu’ont pour la 
plupart ces derniers . 

N.'° IL Nom. fttf coquUUr calcaire , du Cap PaJJaro . 

Qualités . Grain groflier , Ciment très faible , Couleur 
jaunâtre . 

Nature. Baze de terre calcaire cimentée par un acide 
marin, très faible, colorée par une diflôlution de Corps ani- 
maux un peu putréfié . Ce tuf n’cft d’aucun ufàge , à cau- 
fe de la fragilité de fa tnafte , & de la gtoftiéreié de fooj 
grain . 

N.'° in. Nom. Tuf caquiller calcaire, des environs de Saint-' 
Martin près de Palerme . 

Qualités . Grain fin , Ciment afsès puifTanc , Couleur 
jaunâtre . 

Nature . Baze de terre calcaire cimentée par l'acide ma- 
rin , colorée par la déftrudion des corps animaux , quo 
cette fubftance renferme . Ce tuf eft prefque entièrement 
compofé de petits buccins réduits prefque en chaux par la^ 

cal- 


Digitized by Google 



CSS ‘Jî © 


calcination naturelle, la force de fon ciment, lajuxta-pofi< 
tion de fes molécules compofantes , & la denlîté majeure dcj 
fon tiflu , me le font préférer à tous le tufs de la Sicile, auflS 
les Peres de Saint-Martin , riche Abbaïe de Benedidins aux, 
environs de Palermc en ayant depuis peu découvert la carrié» 
rc , en craployent utilement les pierres aux immenfes con- 
ftruélions qu'ils ont nouvellement entrepris pour la commodité 
de leur Couvent. 

Il y a encore beaucoup d’autres endroits de Sicile ou la 
Nature offre d’immenfes dépôts de tuf ; mais comme c’eft 
à peu près toujours la même qualité , & que les variations 
qu’on peut y remarquer ne font abfolument qu'accidentelles, 
je me contenterai d'avoir indiqué cy-deffus les principales 
cfpéces. 

CLASSE IIL 
Des Pierres à chaux. 

Tous les produits ténans i la terre Calcaire étant cald* 
nés foit par l’adion du feu, foit par la cale ination naturelle , qui 
n’cft autre chofe qu’une fermentation; donnent de la Chauxj 
mais tous ne font pas également bons à cet emploi , C eft 
jpourquoi on ne fait ufage que des pierres qu’ on a diftindi- 
vement appellé pierres à chaux , & qui doivent avoir les qua- 
lités fuivantes , pour être réputées bonnes . I. dans la carrière 
elles doivent fonner au marteau. IL les pierres blanchâtres font 
les meilleures , parce quelles font les plus pures , les brillan- 
tes renferment d’ordinaire du mica, les grisâtres un peu dia 
terre adamique , •& les jaunâtres de l’ocre . Enfin , les pierres 
doivent être pefanics & dores. 

La Sicile cft fi riche dans ce genre de pierres que je crois 
abfolument inutile d’éntrer dans de plus grands d’étails à czj 
fujet. C’eft principalement du cote de Girgcnti, Cacamo, 
Mezzoiufo, Aragona , Gibico, Raccuia, Alcamo, Pctralla ,& 
Giancavallo, qu’on en trouve le plus aboodameut. 
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C L A s s E IV. 

Des Marbres. 

Le Marbre ne difFérc des autres produits tenants à Ixj 
terre calcaire que par la fincllc de fes particules compofan-^ 
tes , par l’unité de leur juxta-polition , & par la force du ci- 
ment qui les lie : joignant à fes qualités naturelles celles dont 
le hazard enrichit ces produdlions , on aura la folution des 
queftions qu’on pourrait former fur la pureté du grain falin 
ou brillanté qu’on apperçoit dans les fractures de cette fub- 
ftance . Je m’étendrai plus au long fur chaqu’une de ces par- 
ticularités en parlant en détail des marbres de ce royaume . 

N.'® I. Nom. Rouge , à taches objeures , de T'rapani . 

Qualités . Grain médiocre , Ciment afsés fort , fond rou- 
ge , taches obfcurcs . 

Nature . Baze de terre calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée dans le fond par une düTolution végétale rougic 
par la préfencc de l’acidc marin , & dans les taches par une 
autre düTolution de moellon calcaire putréfié . 

N.‘“I1. Nom. Rouge 1 à taches vertes , deTrapani. 

Qualités. Grain mélange. Ciment plus ou moins puillànt 
par intervalle , fond roiige , taches vertes . 

Nature . Baze de terre calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin, colorée dans le fond comme la précédente , & dans fes 
taches par une dülblution végétale peu fermentée . 11 cil bon 
d’oblervcr ici pour T intelligence de cet Ouvrage que les dif- 
folutions végétales forment de la terre calcaire & de la terro 
argilleufc . La première par la Nature de tous les Corps ani- 
maux , & végétaux , la fécondé par une trituration majeure 
qui reftitue les molécules tcrrellrcs à leur première qualité de 
terre vitrifiablc ou primitive, & que ce n’eft qu’un dégré de 
férmentadon de plus ou de moins qui opère cette doubler 
métamorphofe . Fixer les bornes de cette opération pafle les 
forces de la chimie . Reconnaître le changement opéré cil de 
fon relTort , c’eft à quoi je me fuis borné dans cet Ouvrage . 

N.'® 111. Nom. A taches vertes & blanches , de Trapani . 

Ç««- 
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' . Grain médiocre. Ciment aTsès puiilànt, fond 

entremêlé détaches vertes & blanches. 

Nature . Baec de terre calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une dilïblution végétale peu fermentée dans 
les taches vertes , & par une agrégation de diiTolution de corps 
animaux pour les blanches . 

N. ‘O IV. Nom. Bigi» bianco , ou grifallle , à tacbet blan- 
thet, de Trapani , 

Qualités . Grain afsès fin , Ciment médiocrement puif- 
fant , fond gris avec taches blanches . 

Nature . Baze de terre calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin & par un peu d’acide phofphorique ; colorée par la diflblu-'' 
tion de corps animaux , qui dans l’état naturel des corps 
un peu fermentés conferve une couleur grife , & étant cal- 
cinée par la calcination naturelle , c’eft-à-dire tombant en fa- 
rine , aequiert une nuance de chaux cteinte . 

N.™ V. Nom. Bigio , ou grifaille -, à taches obfcuresy </e_» 
Trapani . 

Qualités . Grain fin , Ciment plus puifiant , fond gris 
blanc , taches obfcures . > 

Nature . Baze de terre calcaire , cimentée par l'aeide ma- 
rin , & un peu d’acide phofphorique, colorée par une difiblu- 
tion de corps animaux comme la précédente ,. avec la différen-' 
ce que dans les taches obfcures la férraentation de la dilïblution 
animale a été plus avancée . t 

N.'® VI. Nom. GriJ'aille rougeâtre , de Trapani . 

Qualités. Grain allés fin , Ciment ailes puilfant, fond, 
gris , taches rougeâtres. 

Nature . Baze de terre calcaire , cimentée par l’acide ma-"’ 
rin, colorée par une dilïblution de corps animaux, avec admit 
fion d’un peu de moellon rougeâtre pourri . ’ i 

N ™ VII. Nom. Grifaille jaune & rouge y de Trapani . ; 

Qualités . Grain affés fin , Ciment plus puilfant encore^ , 
que celui de l’éfpéte précédente. Couleur jaune dans le fond,/ 
taches rouges . • . 

Nature . Baze de terre calcaire , cimentée par facide ma- 
rin , colorée par une diflblution de moellon ou de tuf calcaire ^ 
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dans la totalité du fond , & par une autre diflblutton de moellon 
rouge pourri dans les taches rouges. 

N.'“ VIII. Nom. Grijàille à taches pales t de Trapani . 

Qualités . Grain médiocre , Ciment ailes fin , fond gris , 
taches blanches & grifes pâles. 

Nature . Baze de terre calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin, colorée par une dilTolution de corps animaux . Les ta- 
ches grifes pâles qu’on voit dans ce marbre, proviennent d’une 
calcination naturelle d’une partie du dépôt qui commençait 
déjà a faire tomber en farine une partie de cette malTe, avant 
que l'acide marin n’eut cimenté ces parties , & n’eut parccj 
moyen retardé l’aétion de la voye humide qui opère fi efiicace- 
ment fur tous les corps de la Nature . 

N.” IX. Nom- Gri/aille , à taches blanchet & jaunes , <fe_» 
Trapani . 

Qualités. Grain mélange , Ciment allés puiflant , fond 
blanc, taches jaunes. 

Nature. Baze de terre calcaire, cimentée par l’acide ma- 
tin , colorée par une dilTolution animale , dans un état crétacé, 
& par une autre dilTolution de moellon jaune calcaire. 

N.” X. Nom. Grifaille, à taches Janguignes , de Trapani . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiliànt , fond gris , 
uches fanguines . 

f Nature . Baze de terre calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , & quelque peu d'acide vitriolique , colorée par une dilib- 
lution de corps animaux , avec addition d'un peu de dilTolution 
fcrrugineuTc pour les taches fanguines. 

N." XI. Nom. Pierre couleur de chair , ditte Gibillissa , 
Trapani . 

Qualités . Crsia mélangé , Ciment afles puilTant , fond 
couleur de chair, taches rougeâtres & blanchâtres, de Tra- 
pani . 

, Nature . Baze de terre calcaire , cimentée p ar l’acide ma- 
rin , colorée par une dtliblution animale , dans l’état de chaux, 
délaiée avec un peu de diliblution ferrugineufe , ' - 

N.‘“ XIL Nom. Marbre à petits grains jattnes Ô" rouges dit 
en Sicilien , Ptdicbiufa^ de Trapani. 
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Qualités . Grain mélangé , Ciment médiocrement puif- 
fant , couleur mélangé de jaune & de rouge à petits points . 

Nature .. Baze de terre calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une double dilTolution de moellon jaune Sc 
rouge . Une fingularité remarquable dans ce marbre ell que les 
deux dilTolutions ne forment point de taches dans la inalTe , 
mais feulement des petits points ifolés, & ne paraiifant nulle- 
ment tenir l’un à l’autre . Cela me ralfermit dans l’idée quea 
c’ed à des dilTolutions de moellon jaune de rouge qu’on doit la 
formation de ces points . Car il eft dans la nature du moellon^ 
dilTüut dans Teau, de former dans le fluide même qui le détrem- 
pe de petits grumeaux féparés . L’évaporation du liquide a na- 
turellement rapproché les corps ifolés , & la préfcncc de l’aci- 
de marin opérant fur tous les deux , les a mutuellement pétri- 
fiés lâns pourtant confondre les natures . 

N.™ XIII. Nom. La même efpéce , mais à grains plus gros , 
de Trapani . 


Qualités . Grain mélangé , Ciment allés puilTint . Cou- 
leur mélangée de jaune & de rouge . 

Nature. C’eft une variété du marbre précédent , dont 
celui-cy ne diffère que par la grolTeur des grains ifolés. 

. N.™ XIV. Nom. RjMgeâtre à taches ohfcures , de Trapani , 

Qualités. Grain mélangé , Ciment allés puilEint , fond 
rougeâtre , taches obfcures . 

Nature . Baze de terre calcaire , cimentée par Tacide ma- 
rin , colorée par une dilTolutton de moellon rouge , avec addi- 
tion de dilTolution de moellon jaune pourri . J’ai crû entrevoir 
dans ce marbre la prcfence de Tacide phofphoriquc , mais d’une 
manière lî douteuTe , que je n’oferai le garantir . 

N.'®XV. Nom. Rougeâtre à taches plus -vives , delrapani. 

Qualités . Grain mélangé , Ciment allés puillànt , fond 
rougeâtre, taches moins obfcures que dans Tefpéce precedente. 
• Nature . Baze de terre calcaire , cimentée par Tacide ma- 
rin , colorée comme le marbre précédent avec la feule difiFé- 
rence que dans celui-ci les taches font moins obfcures , ce qui 
provient du mélange d’un peu de dilTolution animale dans l’état 
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de chaux , avec la dilTolution de moellon jaune pourri , qui fait 
la baze de la teinte de ces taches . 

N.'o XVI. Nom. Jjure clair, de Cajlronuovo . 

Qualités. Grain alKs fin, Ciment puiflant , Couleur jau« 
ne claire , avec quelques petites veines jaunes obfcures . 

Nature. Baze de terre calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une dilTolution des corps animaux dans l'état 
de chaux . Les veines , ou plutôt les ramages obfcurs qu’on re- 
marque dans ce marbre proviennent de quelques particules du 
même moellon qui auront été dilToutcs après avoir un peu fer- 
menté , & qui trouvant la mafle générale encore tendre & fraî- 
che , auront tranfludé au travers , à l'aide du fluide qui les dé- 
trempait. 

N.'“ XVII. Nom. Jaune à taches rouges , de Cajlronuovo . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment médiocre , fond jau- 
ne • taches rouges . 

Nature. Baze de terre calcaire, cimentée par Tacidc ma- 
rin , colorée par une double diflblution de moellon rouge Sc 
jaune . 

N.™ XVIII. Nom. Jaune , avec taches jaunes /aies Ù" d'au- 
tres obfcures , de Cajlronuovo • . 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment médiocre , fond 
jaune, taches jaunes claires & obfcures. 

Nature . Baze de terre calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diflblution de moellon jaune , quant au 
fond $ & dans Tes taches, par la même diflblution , un peu affai- 
blie en teinte , & par une autre de moellon jaune pourri . 

N.™ XIX. Nom. Rouge , avec taches pâles , de Taormina. 

Qualités. Grain mélangé , Ciment allés puiflant , fond 
rouge , taches de la même Couleur , mais un peu pâles . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par Tacide ma- 
rin , colorée par une diflblution de moellon rouge . Les raches 
pâles de ce marbre proviennent de la même diflblution , mais un 
peu affaiblie feulement en teinte. 

N.'“ XX. Nom. Rouge à taches noires , de Taarmina . 

Qualités. Grain aflcs fin , Ciment médiocre , fond rouge, 
taches noires. Natts- 
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• Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l'acide ma- 
rin , colorée par une dilTolution de moellon rouge , avec addi- 
tion de didblution animale , dans le dernier degré de ferinen» 
ration naillànte de la putrcFaâion . C’eft ce dernier dépôt qui a 
formé le taches noires qu’on voit dans ce marbre. 

N.'o XXI. Nom. Rouge à taches blancbet ^ de 'Taormina . 

Qualités. Grain ailes fin , Ciment médiocre , fondrougCy 
taches blanches . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par la dilToliuion du moellon rouge , & par uncj 
dilTolution de corps animaux dans Tétat de chaux. 

N.'o XXII. Nom. Rûuge à taches de différentes Couleurs, de^ 
faorrruna . 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment allés puilTant, 
fond rouge , taches & ramages grilàtres , jaunâtres & blan- 
châtres . 

Nature: Baze de terre Calcaire , cimentée par Tacidc ma/ 
rin , colorée dans Ton fond par une dilTolution de moellon rouge, 
& dans Tes taches , ainlî que dans Tes ramages par le mélange de 
différentes natures qui femblent avoir concourrues à Tenvie 
pour colorer ce marbre. Ou y dilHnguc principalement la dilïb- 
lution de corps animaux dans Tétat de chaux , dans les taches 
blanches , la même méléc , avec une autre dilTolution de corps 
animaux , mais un peu fermentée ; enfin , la dilTolution de moel- 
lon jaune . Les autres nuances font trop faibles & échappent 
à Tanalife par la petitclTe des parties qu’elles ont colorées . Par- 
mi ces teintes il en eft qui ont formé des taches , d’autres de 
Amples ramifications & des veinages . J’ai déjà démontré allés 
au long dans le premier Chapitre de cet Ouvrage qu’elle mar- 
che fuivait la Nature dans la formation de Tes dépôts , & ce que 
nous avons obfervé au fujet des produits de la terre Vitrifiablca 
cil applicable à ceux de la terre C..ilcaire , avec la différence 
que les veines ne feront jamais parallèles , ni les taches n’au- 
ront jamais de bornes éxaâcmcnt décidées par une teinte éga- 
le , comme dans la première. On en fent aifément laraifon. 
Les taches & les veinages proviennent toujours d’une fecondo 
formation , d'un, dépôt Tecondairc admis dans le fein du pre- 
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tnicr , dans le tcms que fon ciment n’en a point encore ftri- 
âement relTcré les parties compofantes . La juxca- pofitioiij 
des parties de la terre Vitrifiable prefente à la preflion des parti* 
cules advenantes , une rcdltancc égale , & par la arrête en même 
tems leur élTort . Au lieu que l’avidité des particules Calcaires 
abforbe tout humide quelconque qui leur cft préfenté. Le fluide 
une fois admis, en fe dellechant ou en s’évaporant, dépofe les 
corps terreftres auquels il fervait de dilTolvant , forme ainfi 
des dépôts étrangers au fein du corps qui l’a admis, & fuivant 
les linuolîtés que l’irrégularité des parties Calcaires lui prefen* 
te, forme dans la condenfation des corps étrangers, des taches 
& des veines très particulières dans leur configuration. Elles 
participent toujours vers leurs extrémités , de la nature pre- 
mière qui les a reçues dans fon fein . 

' N.” XXUI. Nom. Rouge à taehes laiteu/ef y de l'uormtna . 

Qualités : Grain mélangé , Ciment allés puilTant , fond 
rouge , taches laiteufes . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
tin , colorée par une dilTolution de moellon rouge dans fon fond 
& dans fes parties , par une dilTolution de corps animaux dans 
l’état de chaux , avec foupçon d’un peu d’alkali fixe qui donne à 
Tes parties gralTes un taâ plus onâueux, plus doux, plus analo- 
gue aux produits de la terre Vitrifiable • 

N.'“ XXIV. Nom. Rouge pale , avec taches rouges foncées , de 
‘Tdormina . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment médiocre , fond rou- 
ge pâle , taches rouges foncées . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin, colorées par une dillblution de mvêlloo rouge, affaiblio 
dans fa teinte par ion mélange, avec une autre dilTolution de 
corps animaux dans l’état de chaux . Les taches rouges foncées 
de ce marbre proviennent de la première dillblution de moellon 
rouge conTervée dans l’état de pureté & dépolce au hazard. 

N.™ XXV. Nom. Rûugecître , avec taches tirant fur le bleu , 
■de T’aormlna . ’ • 

Qualités^ Grain mélangé , Ciment ailes puilTant , fond 
rougeâtre , taches bleuâtres tirant fur le gris. 

Natu- 
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Nature. Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma* 
rln , colorée par une düTolution de moellon rouge , mélangée 
avec une düTolution de corps animaux dons Tétat de chaux. 
Les taches gris-bleues de ce marbre proviennent d’un autre mé- 
lange de particules de corps animaux , düTous & fermentés 
par une fbrte putrefaâion ; enEn unis à une autre dilIblutiorLi 
de corps animaux dans Tétat farineux de la calcination naturelle. 

N.'o XXVI. Nom. Jaune , avec taches noires d^ blanches , de 
Taormina . ■ • ■ . 

• Qualités . Grain très mélangé , Ciment médiocre , fond 
jaune , taches noires & blanches . 

. Nature. Baze de terre Calcaire, cimentée par l’acide ma-* 
rin , colorée par une düTolution de moellon jaune . Les taches 
noires & blanches de ce marbre proviennent d'uiic double dé- 
polition, de düTolution de corps animaux dans Tétat de putre- 
faélion , &; de düTolution de corps animaux dans Tétat dci 
chaux. 

> N." XXVIL Nom. Verdâtre avec taches tirant fur le baj ; 

de Taormina . 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment afsès puillànt , fond, 
verdâtre , taches tirant fur le bay . 

Nature . Baze de terre calcaire cimentée pat Tacidc ma- 
rin , avec addition d’un peu d’acide phofporique : colorée par. 
une düTolution végétale affaiblie en teinte . Les taches tirant 
fur le bay qui bigarent le tüTu de ce marbre proviennent d’une 
combinaiTon de diBblution de moellon jaune pourri avec une 
düTolution de moellon rouge . 

N.'“ XXVIIL Nom. Marbre tachette de blanc ér de rouge -, 
de Taormina . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puüTant , Couleur mê- 
lée de blanc , & de rouge. 

Nature. Baze de terre calcaire cimentée par Tacidc ma- 
rin , colorée par un double düTolution de corps animaux dans 
Tétat de chaux, & de moellon rouge. 

N.™ XXIX. Nom. Grifaille commune ; de Cafiello a mare. 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment a&és puüfant , cou- 
leur mêlée de blanc & de gris . 
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Nature . Barc de terre calcaire Cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une double diflblution , l’une de corps animaux 
dans l’état de putrcfàiûion, l’autre , de corps animaux dans l’état 
farineux de la calcination Naturelle , mélangées cnfcmble. 

N.'“ XXX. Nom. Rouge picotté de blanc t de Ca^ello a mare 
, Qualités . Grain afses fin , Ciment puifiànt , fond rouge,' 
petits points blancs. . ...> 

Nature . Baze de terre calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée dans fon fond par une diiTolution de mocllonJ' 
rouge } & dans fes petits points blancs par une dilTolution de 
corps animaux réduits dans l'état de chaux , & dépofée do. 
la manière que nous l’avons expliquée au numéro 12. des 
marbres. . • : ■ 

• • N.'® XXXI. Nom. Rouge pale ; de Caftello a mare . ‘ . 

Qualités . Grain afles fin , Ciment allés puillànt ; cou- ' 
leur rouge p.âlc . 

Nature . Baze de terre calcaire Cimentée par l’acide ma- 
rin colorée par une dilTolution de moellon rouge , affaiblio 
dans fa teinte par fon mélange avec une dilTolution de corps > 
animaux dans Tétat de chaux . ‘ 

N.'® XXXII. Nom. Rouge & blanc i de Cajlello a mare. 

• Qualités. Grain mélangé. Ciment allés puilTant, fond 

rouge , taches blanches . ... 

Nature i Baze de terre calcaire cimentée par Tacide ma- 
rin , colorée par une diflblution de moellon Rouge , dans Térac. 
de chaux . t 

N.™ XXXIII. Nom. Rouge , éf blanc ; de Caftelio a mare . 

> Qualités. Grain mélangé, Ciment allés puillànt, fond 
rouge , taches blanches . 

' Nature . Baze de terre calcaire cimentée par Tacide ma- 
rin , colorée comme celle de Téfpéce précédente, avec la feule 
différence que dans 'celle ci la dilTolution animale étant en 
plus grande quantité , elle a formé des dépôts lêparés dans ce 
mirbre, au lieu que dans celui du numéro ji. les deux dif- 
folutions Te font mélées cnfcmble . 

• N.‘® XXXIV- Nom. Blanc sale ; de Cajlello a mare . 

Qualités . Grain médiocre , Çiment .pca puilTant , cou- 
leur dilanche , mais Tôle . Natu- 
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Nature . Bazc de terre calcaire cimentée par l’acide ma> 
rin , colorée par une dilTolution animale dant l’état farineux. 
Il faut, qu’en quelque endroit, le corps düTout ait fouffert l’adion 
de la putrefadiion , car la teinte blanche du marbre eft entre 
coupée de corpufcules jaunâtres obfcures qui ne peuvent pro- 
venir que de la caufe indiquée. 

N.‘° XXXV. Nom. Blanc V!f, de CaJieUo a mare . 

Çualitét . Grain très fin. Ciment puiflànt , couleur blan- 
che vive . 

Nature. Bazc déterre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diflblution de corps animaux réduito 
dans l’état de chaux. La finefle des particules compofantes, 
leur juxta-pofition , la force de leur ciment, font de ccj 
marbre le produit Calcaire peut être le plus folidc de ce 
Royaume . 

N.t» XXXVI. Nom. Blanc & noir ; de Sauta Maria del 
Bofco . 

(Çualitét . Grain mélangé , Ciment médiocre , couleur 
mélangée de blanc & de noir . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une difiblution de corps animaux réduits 
dans l’état de chaux , & une autre , des meme corps putréfiés 
& noircis par une fermentation violente . 

N.'“XXXV1I. Nom. Noir éf jaune , à taches éf lignes jaunes j 
efpéce de Forte-or ; de Santa Maria del Bofco . 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment allés puiflànt , fond 
noir , taches & veines jaunes . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diflblution très abondante de corps ani- 
maux fermentés & fortement attaqués par la putrefadiion . Les 
taches & les veines jaunes proviennent d’une diflblution do 
moellon jaune , & n’ont point la finelfe du grain , ni l’ éclat 
de celles qui brillent dans le porte-or , n’ayant point dans 
leur ciment ces fucs onélueux & gras qui lient les particules 
compofantes de ce dernier . ‘ 

N.™XXXVIIL Nom. Noir , de Santa Maria del Bofco . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflànt , couleur noire . ' 

T Natu^ 
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Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diflblution de corps animaux , attaqués 
fortement par la putrefaftion . J’ai cru remarquer dans ce mar- 
bre la prefence de l’acide phofphorique uni à un alkali volatil 
animal; mais je n’ai la deffus que de (impies conjeâures. 

N.'o XXXIX. Nom. Noir tirant fur le gris ; Je Santa Ma* 
ria del Bcfço . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment aflcs puilTant , cou- 
leur noire mélangée de parties grifatres . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une dKTolution de corps animaux de la Na- 
ture de celle des numéros 36. & 37. mélangée avec une autre 
dilTolution de corps animaux dans l’état de chaux . 

N.'o XL Nom. Blanchâtre , avec taches jaunes ; de Bi- 
Jachino . 

Qualités . Grain allés fin , Ciment médiocrement puiilànt , 
fond blanchâtre, taches jaunes . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diflblution de corps animaux dans l’état 
de chaux , dans le fein de laquelle s’eft formé un nombre in- 
fini de dépôts fécondaircs de dilTolution de moellon jaune , 
dont le voifinnage a de diftance en dilbnee falli la teinto 
principale . 

N.'®XLI. Nom. Verdâtre i couleur verd de pomme', deBi- 
Jachino . 

Qualités. Grain allés fin, Ciment médiocrement puif- 
fant, couleur verte tendre . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimenteé par l’acide ma- 
rin uni â l’acide vitriolique, colorée par une dillblution végé- 
tale à peine un peu fermentée , je croirai même qu’une dit 
folution de pîrites cuivreufes na pas peu contribué à aviver 
la teinte naturelle de ce marbre, dont la nuance verte eft 
des plus amies de l’œil , & des plus agréables qu’on puilTe voir 
nulle part. 

N.'®XLII. Nom. Obfcur; deBifachino. 

Qualités - Grain mélangé , Ciment médiocre , couleur 
obfcure - 

Natif 
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Nature . Bazc de terre Calcaire cimentée par l'acide ma- 
rin , colorée par une diiîblution de moellon jaune pourri , uni 
à une dilTolution de corps animaux putréfiés fortement . 

N.'° XLIIL Nom. Blanc laiteux ; de Bifachino . 

Qualités, Grain allés fin, Ciment allés puiflant, couleur 
blanche , 

Nature . Bazc de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diiîblution de corps animaux , réduite 
dans l’état farineux de la calcination naturelle. Le taâ on- 
llueux des particules compofantes de ce marbre provient de 
la préfcncc d’un alkali animal allés abondant dans cette fub- 
fiancc . 

N.'° XLIV. Nom. Bouge , avec taches grîfet ; délia Bocceut 
délit Banni . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puilTant , couleur rou- 
ge dans le fond , taches grifes . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , uni à un peu d’acide phofphoriquc , colorée par uno 
diiîblution de moellon rouge dans la malfe de laquelle fe font 
formés d’autres dépôts de fécondé formation , de deux dilib. 
Jurions animales , dans l’état de chaux , & dans celui de la pu- 
trefaillion . 

N.'’ XLV. Nom. Jaune ; de Corletme . 

Qualités. Grain allés fin , Ciment médiocrement puillànt,' 
couleur Jaune. 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin, colorée par une dilTolution de moellon jaune tantôt dans, 
un très grand état de pureté , & tantôt mélangée d’un peu de 
moellon jaune pourri . 

N.to XLVI. Nom. Grîfâtre ; de Corleone . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment allés puilTant, couleur 
grilatre . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par le mélange de deux dilTolutions animales dans 
l’état de chaux , & dans T état provennant d' une forte fer- 
mentation . 

T a N.'oXLVn. 
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. N.™ XLVII. Nom. Marbre couleur de Lhatr j de la flainc-t 

.des Grecs . 

Qualités . Grain afiès fin , Ciment puiflànt , dans les 
parties faines ; fond couleur de chair , ramages bleuâtres . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l'acide ma* 
rin , colorée par une dilTolution très abondante de corps ani- 
maux dans l'état de chaux, dans la malle de laquelle a tranf- 
fudé une faible dilTolution de moellon rouge . Ce marbre a une 
particularité remarquable dans fon grain ; la configuration de 
fes particules falincs ell li régulière , qu'à la loupe ce marbre a 
tout l’air d’une cryftallifation quartzeufe. Les ramages bleuâtres 
qu'on voit dans ce marbre ne doivent cette couleur qu'a l’ap- 
parence , & au brifement des faifeeaux lumineux à travers les 
couches fupérieures de la pierre. Ce ne font que des cavités 
que Tair a pratiqué dans le fein du marbre , & où , avec l(u 
tems , fe font formés de petits dépôts de dillôlution anim.ilc 
putréfiée . L'art en à fçu tirer parti , en faifant de cette pier- 
re des Crucifix & des Eccc-homo, dans Icfquels le talent 
de l'artifte étant aidé par la teinte naturelle de la pierre ti- 
rant fur la couleur de chair , & par ces veines , & par ces taches 
noires bleuâtres, prefente à l'oeil de l'Amateur une image alTt-s 
naturelle d’un corps humain livide & meurtri de coups . C'eft 
domage que cette pierre n’ofi're tout au plus qu'une longueur 
de a. palmes , au plus . 

N.^XLVIII. Nom. Rouge •, de la plaine des Grecs . 

. Qualités . Grain ailes fin , Ciment médiocrement puillànt 
couleur rouge . i 

• Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l'acide ma- 
rin , colorée par une dilTolution de moellon rouge , avec fçoup- 
çon d’acide phofphoriquc . 

-, N.™ XLIX. Nom. Rouge pâle j de la plaine des Grecs . 

Qualités . Grain allés fin , Ciment médiocre , couleur rou- 
ge pâle . r 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par Tacide ma- 
rin , colorée par une dilTolution très faible de moellon rou- 
ge ; unie à une dilTolution animale dans l’état de chaux . 

N.” L. 
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N.” L. Nom. Verdtùre i de la plaine des Grecs . 

Qualités . Grain afïcs fin , Ciment puifiant « couleur ver- 
dâtre . ■ . » . ' 

Nature, Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin : colorée par une difiblution végétale peu fermentée . 

N.'“ LL Nom. Noir tirant fur le gris ; de la plaine des 
Grecs , , \ 

Qualités. Grain mélangé, Ciment faible, couleur noirej 
dans le fond , taches grifes . - > 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide m> 
rin , colorée par une difiblution de corps animaux putréfiés, 

& réduits dans l’état charboneux par la fermentation. Les ta- 
ches grifes proviennent d’un mélange , de cette diffolution , 
avec une autre aulfi de corps animaux mais dans l’état dej 
chaux. 

N.™ LIL.Nom. Rouge, avec taches jaunes -, de la plaine des 
Grecs . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment médiocre , couleur rou- 
ge, taches jaunes . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diffolution de moellon rouge pour lo 
fond , & par une autre de moellon jaune pour les taches . 

N.™ LUI. Nom. Jaune-, de la Plaine des Grecs . 

^ Qualités. Grain afsés fin , Ciment médiocrement puiflànr, 
couleur jaune tendre . ' : 

Nature. Baze de terre Calcaire cimentée par l’acidc.i 
marin, colorée par une diffolution de moellon jaune un io 
avec une autre diffolution de corps animaux dans l’état 
de chaux. 

N.'’ LIV. Nom. Jaune Ô'verd, de la Plaine des Grecs , 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puiffant, fond jaune,’ 
taches vertes . 

Nature. Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , uni à un peu d’allcali volatil , colorée par une diffolution-. 
de moellon jaune pour le fond, & par une diflôlutîon végétale 
pour les taches } toutes les deux très peu fermentées . 

N.™LV, 
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N.'o LV. Nom. Verdâtre > avec taches blanches <î^ rouges y 
du fief de t occhio (a) . 

(Qualités . Grain très mélangé , Ciment puiflânt , fond ver* 
ditre , taches blanches & rouges . 

Nature . Baie de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma* 
rin , colorée par une dilTolution végétale affaiblie dans fa ceinte 
par Ton mélange,avec une diffolution de corps animaux dans l’état 
de chaux, qui, de diftancc en diftance dans cette maffe s’efl faite des 
dépôts particuliers de fécondé formation . Les taches rouges de 
ce marbre proviennent d’une diliblution de moellon rouge mélée 
avec un peu de terre bollaire rouge , ce qui rend ces parties un 
peu refraâaires, & non entierément diflblubles au fimple contaft 
de quelque acide. 

N.'“ LVI. Nom. Rougeâtre y avec taches Ô" veines blanches y 
du fief de C occhio. 

Qualités . Grain mélange , Ciment puilfant , Couleur rou- 
geâtre , taches & veines blanches . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin.colorée par une diffolution de moellon rougedes taches & les 
veines blanches de ce marbre proviennent d’une diffolution de 
corps animaux dans l’état de chaux. 

N.'o LVII. Nom. Jaune , avec taches bleuâtres , du fief </e_* 
V occhio . 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puiflânt, fond jaune, 
taches bleuâtres . ' 

Nature. Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diffolution de moellon jaune bien pure. 
Les taches bleuâtres proviennent comme nous l’avons déjà dit 

ci-deffus 


(a) Osu DM Litogrtfbie Sicilienne (tvtis annoncé les marbres iéftgnis 
far les numéros 54. 55. & stf- pour itre de Saint -Martin près de Va- 
lerme, mais f ai appris après timprejfion de cetOuvr^ <fue f avais été in- 
duit en erreur , «y comme il ne m'a point été poffible de corriger cette fana 
te fur les exemplaires de ce premier Oirw^je déjà dilbibués , fai pris 
parti d'j fuppléer dans une note c'y f ointe . Ces trois efpéces de marbres 
viennent du fef de F occhio, i deux Mites de Saint-Martini ce fief appar- 
tient li FOrdrt de MaUhe . 
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ci-deffus du mélange d’une dilTolution de corps animaux dans 
l’état de chaux, avec quelques particules d’une dilTolution éga- 
lement animale, mais dans l’état charboneux . Si ce n était qu'un 
fîmple mélange, le réfultat de cette opération ferait une couleur 
grife; mais les particules noires fe trouvant en premier lieu en 
plus petite quantité , en fécond lieu étant recouvertes d’uno 
couche blanche, offrent à Tœil une teinte bleuâtre . Cela ell il 
vrai que j'ai remarqué dans plufieurs morceaux de ce mar- 
bre , rompus par accident tout d'un coup , & fans aucun frotte- 
ment, des traces des particules noires entièrement fépatées des 
blanches. 

N.'"» LVIII. Nom. Brèche grife blanche à grandes taches , 
du Territoire de Gallo . 

(Qualités . Grain mélangé , Ciment afiès puilTant , Couleur 
mélangée de gris & de blanc en grandes taches fcparées. 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par Tacide ma- 
rin , uni à un peu d'alkali animal, colorée par une double dilfo- 
lution de corps animaux dans l'état de chaux , & dans Tétat 
charboneux . 11 y à deux obfcrvations à faire an fujet de czj 
marbre; lapréraicrc que la dilTolution dans Tétat de chaux fe 
trouve pure dans les taches blanches , au lieu que la diHulution 
charboneufe s'y voit toujours affaiblie conlldérablement cru 
teinte par la furabondance de la première . La fécondé , c'ett 
que CCS deux dilfolutions , Tune dans Tétat de pureté , Tautre 
affaiblie en teinte , font de deux formations différentes , com- 
me cela arrive dans toutes les brèches , ou une nature vient fe 
loger au fein de Tautre, foit par accident, foit par infîltrationj 
fuccéifive, foit par corruption intérieure &c. A Texaâitudc des 
limites des couleurs différentes on peut juger du tems dans le- 
quel le fécond dépôt a été admis au fein du premier . Les tein- 
tes mourantes défignent une humidité encore forte dans la fub- 
Ibnce première, les teintes vives, un commencement ,de délli- 
cation ; une teinte tranchante de part & d’autre , une iîccité 
parfaite . 

N.™ LIX. Nom. Cris-, avec taches noires -, de Gallo. 

Qualités. Grain mélangé, Qment puiflànt , Couleur grî- 
ic , dans le fond , taches noires - 

Na- 
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Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma* 
rin , colorée dans le fond par une mélange de diflblution do 
corps animaux dans l’état de chaux, avec une autre diflblutiooj 
de corps animaux dans l’état charboneux . Mais il parait cepen* 
dant que la dernière a dû être de beaucoup furabondantc à la^ 
première, vû que non feulement le fond gris eft allés obfcur, 
mais encore les taches noires font en très grandes quantité, & ont 
une teinte bien noire . J'ai crû appercevoir dans ce marbre quel* 
que fçoupcon d’alkali animal . 

N.™ LX. Nom. Brèche à taches couleur de chair nuancée très 
faiblement , de Gallo . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment faible , Couleur do 
chair mais très faible . 

Nature , Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma* 
rin , mais très délaïé, colorée par une diflTolution de corps ani» 
maux dans l’état de chaux, dans la malfe de laquelle une dif- 
folution très faible de moellon rouge a tranlTudée, & n’ayant 
point ailes de corps pour fuivre fa marche & former par confe- 
quent des veines ou des ramages, elle s’eft perdue dans la malfe 
première & l’a légèrement nuancée. , 

1 N.” LXI. Nom. Brèche couleur de Calcédoine , avec taches Ô‘ 

veines blanches Jâles . On appelle pour l’ordinaire ce marbre en Sici~ 
lien , Pedichiufa , de Gallo . 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment très puiHant par in* 
tervallc &très faible dans certains endroits, couleur blanche ti-' 
rant fur la Calcédoine , dans le fond , veines & taches blanches 
fàlcs . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma* 
rin , colorée dans le fond par une dilTolution de corps animaux 
dans l’état de chaux , condenfèe avec le mélange d’un peu do 
fluide agatifant,cc qui donne à la malfe un air de produit tenant 
à la terre Vitrifîablc . Cette fubftance n’en eft pas tout à fait 
cependant. Elle allimile plutôt à ceux de la terre Refraélaire, & 
je l’aurai dallée dans le Chapitre qui traite de fes produits , fi 
les veines & les taches blanches de ce marbre n’etaïent tout à 
fait calcaires, & ne devaient leur origine à une dilfolution de 
corps animaux dans l’état de chaux . 

N.«LXII. 
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N.^LX!!. Nom. Noir tirant fur le gris , avec veines blanches^ 
de Gallo ) 

Qualités . Grain mélangé , Ciment allés puillânt , couleur 
noire grifâtre , veines blanches . 

Nature, fiaze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma* 
rin , colorée par une diHblution de corps animaux , dans l'état 
charboneux un peu affaiblie en teinte par Ton mélange avec 
une autre diflblution de corps animaux dans l'état de chaux, 
qui dans le voilînage & même dans le corps du marbre a fornté 
des veines blanches . 

N.™LXI1I. Nom. Brèche grife i avec veines jaunes taches 

couleur de Calcédoine , de Gallo . 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment allés puiHant , cou- 
leur grife dans le fond , veines jaunes , taches couleur de Cal- 
cédoine . 

Nature. Baze de terre Calcaire, cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diflblution de corps animaux dans l’état 
de chaux unie à une autre diflblution de corps animaux , dans 
l’état charboneux ; les veines jaunes proviennent des infiltra- 
tions d’une diflblution de moellon jaune . Et les taches de la^ 
condenfation d’un peu de fluide agatifant avec la diflblution^ 
de corps animaux , dans l'état de chaux . Les parties qui compo- 
fent ces taches font de nature Refraâaire . 

N.'“ LXIV. Nom. Brèche à taches noires , de Gallo . 

Qualités . Ce marbre eft le même que le précédent ex- 
cepté que dans celui-ci le fond ell blanc , & les acceflbires font 
noires . 

Nature . Elle eft à peuprès la même que celle du numé- 
ro d i. mais en raifon inverfe . 

N.™ LXV. Nom. Brèche à fond rouge foncé , avec taches jai» 
nés &■ blanches fdles , de Taormina , 

Qualités. Grain fin mélangé. Ciment très puilTant , cou- 
leur rouge foncée , dans le fond, taches jaunes & blanches. 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin uni à l'acide vitriolique , colorée par un mélange de diflblu- 
tion de moellon rouge , avec de la terre argilleufe bollairc , co 
qui rend ce marbre un peu rcfraâaire . Les taches jaunes pro- 

V vien- 
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viennent d’une difTolution de corps animaux dans l’état do 
chaux . 

N.'® LXVI. Nom. Changeant à nuances lilat ^ de Taormina , 

Qualités. Grain fin. Ciment faible , couleur changeante 
mêlée de lilas & de blanc . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par un mélange de dilTolution de corps animaux 
dans l’état de chaux , qui fait le fond de ce marbre , avec deux 
autres diffolutions , une de moellon rouge , l’autre de corps ani- 
maux dans l’état charboneux . Il parait que ce mélange s’eft 
fait par l’infiltration des deux dernieres diffolutions . 

N.^LXVII. Nom. Marbre ordinaire , de T’aormina . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment allés puillànt , fond 
rouge , veinages blancs mêlés de filamens de crydallifation de 
fluide agatifant. 

Nature. Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , uni au fluide agatifant ; colorée par une diflblution de moél* 
Ion rouge , unie à une autre de corps animaux dans l’état do 
chaux . Ces mélange rend cette pierre un peu refradaire. 

N.'‘’LXVIII. Nom. Ordinaire^ a petites taches , de "trapani , 

Les Qualités, & la Nature de ce marbre font à peu près les 
mêmes que celles du précédent ; cette fubftance ne diffère de 
l’autre que pareeque fes taches blanches font un peu plus pe- 
tites ; & que les iilamens produits par le fluide agatifant font 
moins nombreux , & plus petits . Ce qui rend ce marbre uo^ 
peu moins refraiflaire que le precedent . 

N.'“ LXIX. Nom. Verdâtre , du fleuve de Cefalu . 

Qualités . Grain aflés fin , Ciment puiffant , couleur ver- 
dâtre . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , uni à un alkali fixe très faible , colorée par une diflblution 
végétale peu fermentée, & affaiblie dans fa teinte par fon union 
avec un peu de diflblution de corps animaux dans l’état de chaux. 

N.'“ LXX. Nom. Verdâtre, avec veines blanches, de fleuve 
de Cefalu . 

Qualités . Grain aflés fin , Ciment puiffant , fond verdâtre, 
taches blanches. 

Natu~ 
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Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin, colorée par une dilfolution végétale peu fermentée unie 
comme celle du marbre precedent à un peu de diflblution de 
corps animaux dans l’état de chaux ; avec la feule différencia 
que dans cclui-cy cette dernière diffolution fe trouvant fou- 
vent dans fon état de pureté a fait des taches ou des dépôts 
féparés . 

N.'o LXXI. Nom. Blanc fâle , avec taches obfcures , du fleuve 
de Bechivelte . 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment faible , fond blanc 
fâle , taches obfcures . 

Nature. Baze de terre Calcaire, cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par l’union de deux diffolutions l’une provenante 
des corps animaux dans l’état de chaux , l’autre de la fermenta- 
tion des particules compofantes de la roche argilleufc pourrie. 
Cette derniere fe trouvant en furabondance non feulement a 
formé des dépôts feparés , mais a encore teint les dépôts formé* 
par la première , & a donné au fond de ce marbre une nuance 
blanche jaunâtre . Ce marbre à caufe de l’abondance des parti- 
cules argillcufes mêlées avec les Calcaires ferait de la clalTc de* 
marbres refraèhiircs . 

N.' ’ LXXII. Nom. Verd à petites veines blanches , Ù" petites 
taches fltnguines du fleuve de Saint-Carlo près de ‘termini. 

Qualités. Grain ailes fin. Ciment puilTant , fond verd, 
veines blanches, petites taches fanguines . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une dilfolution végétale peu fermentée , le* 
veines blanches proviennent d’une infiltration de dilfolution de 
corps animaux dans l’état de chaux ; & les taches fanguines pa- 
raillènt devoir leur origine à une teinture d’Or de Calfius , mais 
n’ayant à cet égard obtenu aucun réfultat certain, je ne puis 
donner cela que comme une fiinple conjeélure. 

N. 'O LXXIII. Nom. Verd à grojfes veines blanches , avec ta- 
ches vertes foncées Ô" petits points , de couleur de fang . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment ailes puillânt , fond 
verd, veines blanches, petits points couleur de fang . 

Nature. Baze de terre Calcaire, cimentée par l'acide ma- 

V a rin 
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rin & un peu d’alkali fixe , colorée par une difiblution végétales 
peu fermentée . Les veines blanches font dues à une tranlTuda» 
tion d’une dillblucion de corps animaux dans l'état de chaux . 
Les petits points fanguins, fuivant toute apparence , font de la^ 
Nature de ceux que produits la teinture d'Or de Caflius , mais 
j'ai à leur égard aufll peu de certitude qu’à l'Egard des premiers. 
Ce qu’il y a de fur , c’eft que les parties Compofantes des ta- 
ches fanguignes du numéro 7 1. & les points fanguius de celui-cy 
font refradlatres . 

N.™ LXXIV. Nom. Hcliotrepe Sicilien , du Duché de la-» 
Verdura . 

Çualitét . Grain allés fin , Ciment puilTant , fond verd fon- 
cé , petits points & taches jaunes obfcures. 

Nature . Baae de terre Calcaire, cimentée par l’acide ma- 
rin Sc un peu d’alkali fixe, colorée par une dilTolution végétalo 
très fermentée , dans le fein de la quelle une diflôlution de ro- 
che pourrie a formée des infiltrations , & des dépôts léparés . 
U ne faut point confondre ce marbre nomme Héliotrope, à cau- 
fe de fa relTcniblance avec une autre fubllance de ce nom, qui 
cfi le vrai Héliotrope , dont nous traiterons dans le chapitre des 
produits tenans à la terre Refraâaire . 

N.” LXXV. Nom. Marbre endé de verd clair jaunâtre , 
^ de verd foncé , du fleuve de Saint-CaUgero près de Sciacca . 

Qualités. Grain très mélangé , Ciment puilTant, fond on- 
dé de verd clair jaunâtre, ramages verds foncés. 

Nature. Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par le mélange de deux dilTolutions , Tune végétale 
très peu fermentée , & l’autre foumife à une fermentation vio- 
lente . Dans la première a infiltrée une autre diliblution de ro- 
che pourrie , & dans la fécondé on apperçoit une légère admif- 
lîon de dilTolution de corps animaux dans l’état charboneux . 

N.”LXXVI. Nom. Gris blanchâtre ■yopproebant de la Bardille 
de Gènes ; de Sciacca . 

Qualités. Grain allés fin. Ciment puilTant, couleur mé- 
langée de gris , & de blanc . 

Nature . Barc de terre Calcaire, cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par la difiôlution de corps aniouux dans l’état de 
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chaux mélangée avec la dilTolution de corps animaux dans l’état 
charboneux à parties égales , à ce qu’il parait . 

N.'“ LXXVII. Nom. Ordinaire ; de Bilemi , 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puilTant , fond gris,' 
uches foncées , & blanches ■ 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par facido 
marin , colorée par le mélange d’une dilTolution de corps ani- 
maux dans l’état de chaux , avec une dilTolution de corps ani- 
maux dans Tétat charboneux , les taches foncées proviennent 
d’une infiltration de dilTolution de roche pourrie mélée légère- 
ment avec la diliblution de corps animaux dans Tétat de chaux 
qui,de dillance en dillance,a formé des dépôts féparés dans Ton 
état de pureté naturelle . 

N.™ LXXVIII. Nom. Marbre couleur de tabac tf Efpagne clair} 
de Caflellaccio , audejfus de Mont-real . 

Qualités . Grain allés fin , Ciment puilTant , couleur de ta- 
bac , fond jaunâtre . 

Nature. Baze de terre Calcaire, cimentée par Tacide ma- 
rin , colorée par une dilTolution de roche pourrie mélangée avec 
nne dilTolution de corps animaux dans Tétat de chaux, & une 
autre dilTolution de corps animaux dans Tétat charboneux , 
avec fur abondance cependant de diliblution de roche pourrie . 

N. 'O LXXIX. Nom. Fond gris , à taches obfcures , vei‘ 
net jaunes ) de Bilemi . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puilTant , fond gris , 
taches obfcures , grandes veines jaunes , 

Nature . Baze de terre Calcaire, cimentée par Tacide ma- 
rin , colorée par une diliblution de corps animaux dans Tétat 
de chaux , mélangée avec une autre dilTolution de corps ani- 
maux dans Tétat charboneux . Les taches obfcures de ce mar- 
bre proviennent d’une diliblution de roche pourrie renforcée en 
teinte par Ton union avec quelques particules de diliblution de 
corps animaux dans Tétat charboneux . Les veines jaunes vien- 
nent d’une infiltration très abondante de dififolutiou de moellon 
jaune . 

N.'° LXXX. Nom. Brèche claire à refiéts ; de Cajlellaccio , 

Qualités. Grain très fin. Ciment puilTant, couleur mé- 
langée de différentes nuances. Na~ 
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Nature . Bazc de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par un mélange de différentes diffolutions réunies 
cnfeqi.ble, toutes Calcaires, cepedant ce font celles des corps 
animaux dans l’état de chaux , & celles de moellon rouge avec 
un peu de diffolution de corps animaux dans l’état charbo- 
neux qui dominent le plus . Ce mélange produit une nuanco 
très belle , & le grain falin du marbre étant à facettes allés 
plattcs , dans l’état de fa cryffallifation naturelle prefente à l'oeil 
des iris très agréables . 

N.'”LXXXI. Nom. Brèche obfcure \ de Cajlellaccio . 

Qualités. Grain allés fin , Ciment puilTant, couleur obfcu- 
re dans le fond , taches plus claires . 

Nature. Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diliblution de roche pourrie dont la_> 
teinte a été affaiblie dans les taches par l’union de cette dit 
folution avec une autre de corps animaux dans l'état àzj 
chaux . 

N.™ LXXXII. Nom. Brèche bâtarde à grains de Silex , des 
environs de Palerme . 

{Qualités . Grain mélangé , Ciment puiHânt , fond obfcur 
tirant fur le noir , grains de Silex détachés . 

Nature. Bazc déterre Calcaire, cimentée par l’acide ma- 
rin , & un peu d’acide vitriolique, colorée par une diifolution 
de roche pourrie mêlée à parties égales avec une diffolution 
de corps animaux dans l’état charboneux . Les grains de Silex 
font des fragmens d’une roche filiceufe, par conléqucnt rc- 
fraélairc , étant de la nature des Silex crétacés, que le hazard 
aura introduit & logé dans le fein de cette maffe apparem- 
ment avant fa condenfation . 

N.'o LXXXIII. Nom. Brèche jaune à grains plus clairs fiti- 
ceux-, de'frapani. 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puilïànt couleur jaune , 
grains filiceux tranfparent. 

• Nature. Bazc de terre Calcaire, cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diffolution de moellon jaune ; dans le 
fein de la maffe de ce marbre flottent des particules filiceu- 
fes tranfparcntes , également placées par le hazard commij 
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celles du numéro précédent , mais de la nature des lUex Vi- 
trifiables . 

N.™ LXXXrV. Nom. Brèche grîfc ; des environs de’i CoUi à 

Qualités . Grain fin mais mélangé , Ciment puilTant , cou- 
leur grife à nuances . 

Nature . Baze de rerre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin, colorée par une difiblution de corps animaux dans l’état de 
chaux unie à une difTblution de corps animaux dans l'état 
charboneux . Les difFcrentes combinaifons des mélanges dzj 
Ces deux dilTolutions ont produit les diverfités qui ont fait 
donner le nom de brèche à ce marbre . 

N.*"» LXXXV. Nom. Brèche Grife à petits grains , efpèce de 
Pudingston à une feule couleur Ô" à trois nuances . 

Qualités. Grain très mélangé mais fin , Ciment puifTant, 
couleur grife dans le fond , à petits grains blanchâtres , & trois 
nuances faibles dans la maffe ; une jaune, une obfcure, & une 
noire. 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l'acide ma- 
rin, colorée par une difiblution de corps animaux dans l'érat 
de chaux mêlée avec une diffolution de corps animaux dans 
l’état charboneux . Les grains blanchâtres font des grumaux 
formés dans le moment de la condenfation par une déification 
non égale des dépôts de la dilTolution de corps animaux dans 
l’état de chaux. Les trois nuances proviennent des dépôts 
formés féparcment par trois fubftances différentes , par la dit 
iblution du moellon jaune , pour les taches jaunes , par la dilfo- 
lution de roche pourrie, pour les taches obfcurcs , & par une 
diffolution de corps animaux dans l’état charboneux, pour les 
taches noires . Ce marbre efl très beau , dommage qu’ il foie 
fi rare? 

N.'"LXXXVI. Nom. Brèche grife foncée à veines blanches ^ 
autre efpèce de Pudingston , des Environs de’ i Colli. 

Ç'talitès . Grain mélangé , Ciment puiffiint , fond gris , 
veines blanches. 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diffolution de corps animaux dans l’état 
de chaux unie à une autre diffolution de corps animaux dans 
' l'état 
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lecat charboncux . La furabondance de la première di(Tblu> | 

tion non feulement modifie l’aâion de la fécondé , en rendant 

le fond d’ une couleur grife claire très belle , mais encore^ 

par des infiltrations confidérables dans le corps de la malle 

y a formé de grolTes veines blanches . L’irrégularité de la^ 

condenfation forme dans ce marbre les mêmes accidens que 

dans celui du numéro Sj. 

N." LXXXVII. Nom. Verd clatr , avec taches vertes plus fon- 
cées ; de Salonicbi . 

Qualités . Grain aflis fin , Ciment puilfant , fond verd i 

clair , taches vertes foncées . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diliblution végétale un peu affaiblie dans 
fa teinte par fon mélange avec un peu de diliblution de corps 
animaux dans l’état de chaux ; les taches vertes foncées pro- 1 

viennent de la même diliblution végétale mais pure & un peu 
fermentée . 

N.'° LXXXVIII. Nom. Blanc /die, avec taches lignes noires} 

du Territoire de (Alia . 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment aflès puilfant , fond 
blanc fâle, lignes noires. 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une légère tranlfudation de diliblution de ro- 
che pourrie dans un dépôt confidérable de dilfolution de corps 
animaux dans l'état de chaux qui fait la Baze de ce mar- 
bre, les lignes noires font produites par une infiltration de 
diliblution de corps animaux dans l'état charboneux . 

N.'“ LXXXIX. Nom. Marbre nuancé de rouge , avec dt-r 
grandes taches couleur de Calcédoine , du fleuve de Nifo . y 

Qualités , Grain très mélangé , Ciment puilfant , fond 
à plufieurs nuances rouges , taches de Calcédoine . 

Nature, Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diliblution de moellon rouge modifiée 
dans fes teintes par fon mélange avec deux autres dillblutions 
que l'oeil a peine à reconnaître , mais dont les toucheaux chi- 
miques garantilfent la prefencc . L’une eft celle du mocllooj 
jaune , & l’autre celle de la roche pourrie . Les taches couleur 
i de 
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de Calcédoine provenant d’un dépôt de fluide agatifant com- 
biné avec quelques particules de diflblution de corps animaux 
dans l’état de chaux . Ce qui rend ces parties rcifra<!laircs , 
tout le relie étant abfoluinent Calcaire . 

C L A s s E V. 

. Des Albâtres. 

La fubllancc connue fous le nom d'Albâtre n’a point la 
dureté , ni la force du ciment qui lie les parties compofantes 
du marbre, mais en revanche fes paniculcs font plus fines, 
plus compadles , plus lilTcs , & plus brillantes . Sa tnalTe eft 
tendre & cil fufceptible d’un beau poli . On a crû jufqu’ à pre- 
fent que l’albâtre ne fc formait qu’en ftalaôites , mais quoi 
qu’il foit d’une nature à peu prés la même , il varie dans fes dé- 
pôts i tantôt on en voie en pains de fucrc pendans & attachés 
à la voûte d’une grotte , tantôt il s’en rencontre en fauts , tan- 
tôt en rognons , & tantôt en couches comme le marbre. L’Al- 
bâtre eft d’ordinaire de couleur blanche ; mais l’admilfion de 
différentes diffolutions colore bien fouvent cette matière , quel- 
quefois en plein , & quelquefois en ramages 5 Suivant que le 
fluide colorifant détrempe, ou bien pénétre feulement la fubftan- 
ce . Quoique les albâtres de Sicile n’ont point le prix de ceux de 
l’Orient, ils n’en font pas moins admirables à caufe de leur varié- 
té, & de la beauté de la plupart des efpéccs; voici les principales. 

N.'o I. Nom. Albâtre blanc à grains falins , de Trapani . 

Qualités . Grain nés fin , Ciment faible , couleur blan- 
che . grain femblablc à celui du beau marbre de Carrare . 

Nature . Baxe de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , uni à l’acide phofphorique, colorée par une diflblution de 
corps animaux dans l’état de chaux finguliérement atténuée, 
par la tranffudation au travers d’une pierre quelconque , com- 
me au travers d’un tamis ; enfuitc cryftalliféc régulièrement 
à raïons ou à petites facettes, plus épaifles que les lames mica- 
cées ou talqueufes , mais aufli brillantes. 

N.'® II. Nom. Blanc fâle ^ de "trapani . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment faible , couleur blan- 
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che fàlc , grain folin mais moins brillant que celui de l’albâ* 
tre précèdent . 

Nature . Bazc de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , uni à l’acide phofphoriquc , colorée comme celle de l’ef- 
péce précédente , avec la feule différence que dans la mado 
de cet albâtre cy, encore avant fa condenfation a tranffudé dans 
le corps du dépôt une dilfolution de roche pourrie qui a fali 
la pureté de la teinte blanche naturelle , & parconfequent 
a terni l’éclat des facettes du grain de cette fubftance . 

N.'“ III. Nom. Obfcur , veiné de jaune Ô" brun , du territoire 
de Saguna . 

Qualités . Grain afïcs fin , Ciment faible , couleur obfcu» 
re , veines jaunes & brunes . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin, uni à l’acide phofphoriquc, colorée par une diffolution de 
roche pourrie. Les veines jaunes proviennent de l’ infiltration 
d’une diffolution de moellon jaune, & les brunes d’un mélan- 
ge de la diffolution de roche pourrie avec un peu de diffolu- 
tion de corps animaux dans l’état charboneux . 

N.” IV. Nom. Ondé de rouge vif, avec veines jaunet à" li- 
gnes couleur de fang ; des environs de Afont-Real. 

Qualités . Grain très fin , Ciment faible , fond rouge , vei- 
nes jaunes, lignes couleur de fang. 

Nature. Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , uni à l’acide phofphoriquc , colorée par une diffolution^ 
bollaire très ferrugineufe , les veines jaunes de cet albâtro 
doivent leur origine à une difiblution de moellon jaune , les 
veines fanguines font un produit de la diffolution ferrugineufe 
bollaire de la baze ; mais leur teinte eft plus avivée par l’extré- 
me fineftè des parties compofantes leur fubflance . 

N.r® V. Nom. Veiné de jaune clair éf" de blanc fdle ; du ter- 
ritoire de Caputo . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment faible , couleur mélan- 
gée de jaune & de blanc fâle . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide marin 
uni à facide phofphoriquc , colorée par une diffolution de corps 
animaux dans l’état de chaux , mélangée avec une autre dif- 
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folution de moellon jaune . Ce mélange n‘a point été fait en- 
fcmble , mais à divers tems , ce qu’on voit aifement aux cou- 
ches que forment les deux teintes . 

N.'® VI. Nom. A Veines étroites jaunes foncées , eifeCautres 
noires & obfcures ; du Mont Pellegrino . 

Qualités . Grain ailes fin , Ciment faible , couleur mé- 
langée de veines jaunes foncées, & obfcures. 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin uni à un acide phofphorique , colorée par le mélange de 
plufieurs diifolutions unies enfemblc en différons tems j on 
y diftingue principalement celle de moellon jaune un peu fer- 
mentée i celle des corps animaux dans l’état charboneux ; 8c 
celle de Roche pourrie . 

N.'o VU. Nom. Obfcur Â taches jaunes & veines blanches , 
du Mont Pellegrino. 

Qualités . Grain ailes fin , Ciment faible , couleur mélan- 
gée de taches jaunes & de veines blanches . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin uni à l’acide Phofphorique , colorée par un mélange de 
dilfolution de moellon jaune, & par celle des corps animaux dans 
l’état de chaux ; cependant avec une furabondance marquée 
de la fécondé . 

N.foVIII. Nom. Ondé de jaune Ù" de hlanc ; du Mont Pel- 
legrino . 

Qualités . Grain ailés fin mais mélangé , Ciment un peu 
plus piiiifant que celui des cfpéces précédentes, couleur mélée 
d’ondes jaunes & blanches . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acido 
marin uni à l’acide phofphorique, colorée parles mêmes deux 
diifolutions qui ont influées fur la teinte de l’efpéce précé- 
dente . La feule différence qu’on peut obferver entre ces deux 
albâtres , c’efl que dans celui cy les deux diflblutions fe trou- 
vent à peu près en quantité égale , 8c que leurs dépôts fe 
font trouvés unis dans un état de condenfation imparfaite que 
l’on rcconnait aifétnent aux ondes. 

N.« IX. Nom. Blanc file i avec lignes rouges & jaunes, du 
Mont Pellegrino . 
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OuaUttt, Grain mélangé. Ciment faible, couleur blan- 
che fale , veines rouges & jaunes . 

Nature , Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin uni à un acide phofphorique un peu faible, colorée par une 
dilTolution de corps animaux dans l’état de chaux mais un peu 
fermenté ; les lignes rouges proviennent d'une infiltration^ 
d’une dilTolution de moellon rouge , ainfi que les jaunes doivent 
leur origine à celle du moellon jaune , 

N.'“ X. Nom. Jaune clair , avec lignes rouges t ér sf autres 
ob/cures ; du Mont Pellegrino . 

Qualités. Grain mélangé, mais allés fin en général, ci- 
ment un peu plus puilTant , couleur jaune claire, veines rou- 
ges & obfcurcs . 

Nature . Bâze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin, uni à un acide phofphorique plus fort que celui de l’cf- 
péce precedente , colorée par une diliblution de moellon jau- 
ne très délaiée , & affaiblie dans la teinte par Ton mélange 
avec un peu de diliblution de corps animaux dans l’état de 
chaux . Les veines rouges font l’effet d’une infiltration de dilTo- 
lution de moellon Rouge , & les obfcurcs de celle de roche 
pourrie . 

N.™ XII. Nom. Albâtre couleur de chair j de ‘trafani . 

Qualités . Grain très mélangé , ciment faible , couleur 
tirant fur la couleur de chair , taches bleuâtres . 

Nature . Cet albâtre a la même couleur , les mêmes ta- 
ches , & les mêmes ramages que le marbre couleur de chair de 
la plaine des Grecs décrit au numéro 46. il n’en diffère que 
par les qualités conftituantes qui diverlifient les marbres des 
albâtres : comme il eft plus velouté dans Ton poli , que le mar- 
bre de cette efpéce , les Artiftes le préfèrent dans l’ufage des 
Crucifix , des Eccc-Homo &c. Les dépôts de cet albâtre ne 
paflênt guerres en étendue la longueur des couches du mar- 
bre de cette efpéce . La plus grand bloc , que j'ca ai vu ne 
paffait point deux palmes & demie. 

N."> XII. Nom. Albâtre veiné de brtsn à fond jaune clair ; 
de Maltbe . 

Qmlités . Grain adés égal, ciment faible, fond jaune clair, 
veines brunes . Nati^ 
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Nature . Bazc de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin uni à l’acide phofphorique , colorée par une dilTolution de 
moellon jaune très commun àMalthe, les taches brunes pa- 
raiflcnt au premier coup d'ccil provenir d’une dUTolution de 
roche pourrie, mais elles doivent en effet leur origine à une 
diHblution de corps animaux dans un état de chaux très fer- 
mentée, & mélangée avec une dilTolution de corps animaux dans 
l’état charboneux . 

N.‘“ XIII. Nom, Jatme clair , à petites taches blanches ; de 
Maitbe . 

Qualité! . Grain allés fin , Ciment faible , couleur jaune 
claire , taches blanches . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par Tacide ma- 
rin , uni à l'acide phofphorique . colorée par une dillblution 
de moellon jaune . Les taches blanches fout un produit des 
dépôts réparés formés par une dilTolution de corps animaux 
dans Tétat de chaux . 

N.'° XIV. Nom. Jaune couleur de citron , en forme de congeU 
lation , de Maitbe . 

Qualités . Grain ailes fin , ciment très faible , couleur jau- 
ne de citron , tilTu écaillé en forme de congélation . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par Tacide ma- 
rin uni à Tacide phofphorique : Colorée par une dilTolutionu. 
ferrugineufe très délayée & très mélangée avec celle des corps 
animaux dans Tétat de chaux . Les plus célébrés Naturalillcs 
ont crû pouvoir rendre raifon de la formation des panaches 
qui embellifent la plupart des Albâtres Orientaux ; en difant 
que c’était au moïen des gouttes colorées tombantes par des 
routes léparées fur un ûuidc demi condenfé que nailTaïcnt ces 
yeux, ces cercles, ces ondes qui captivent nos fulfrages dans 
CCS fortes de fubllances . Mais perfonne encore , au moins 
que je le Tache, n’a expliqué le phénomène des écailles , qui 
femblcnt être une des qualités carai^ériûiques du tilTu des al- 
bâtres . Ne pourrait on pas l’attribuer à la faibleflè du ciment 
qui lie les parties compofintes de cette Tubftance ; & furtout 
à ia double propriété de la terre Calcaire d’abforber une hu- 
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mi(iic6 quelconque avec avidité , & à la lâcher aufli facile- 
ment qu elle s’en empare . Aâion qui produit naturellement 
un delicchcment trop violent , Sc fait éclater facilement une 
fublbnce devenue aride, par l’abfence du gluttcn nécelTaire 
à la liaifon réciproque des particules conftituantcs un tout 
quelconque . Ce Phénomène me rappelle un autre non moins 
intéreflant , dont l’explication peut à peu prés s’étaler des mê- 
mes principes . Dans le Palais Borghéfe , à Rome , on fait voir 
un morceau de marbre blanc à peu près de j. pieds de lon- 
gueur, fur un pied de largeur, & un pouce & demie d’epailTeur, 
auquel on donne le nom d’élafUque , parce qu’il plie & fe re- 
drclfc du moment que la preflion ceflè . Beaucoup de Natura- 
lises ont cherchés à rendre raifon de cette propriété fingu- 
liére , mais aucun d’eux , à ce qu’il me femble, n’a donné encore 
la folution de ce problème . M.' l’Abbé de Sauvages qui l’a éxa- 
miné le premier , fuivant le rapport de M.' de la Lande ; ju- 
gea que , c’était a» marbre qui far fort antiquité , <&• par 
t effet de fair avait perdu la partie glutineufe fiche qui t’op‘ 
pofait au déplacement des parties . Mais le célébré Aftronome Lit- 
térateur me pardonnera fî je combats une opinion qu’il a ado- 
ptée, ou qu’il a bien voulu rapporter ümplcmcnt . 

I. Le contaâ immédiat de l'air defunit les parties du mar- 
bre, cela n’eft que trop vrai, mais il ne lui fait point perdre 
fa matière glutineufe . 

IL J’ignore qu’eft-ce qu'une partie fiche qui soppojeaude^ 
placement des parties . Si c’eft le ciment des parties compofan- 
tes qu’on a voulu déligncr , c’eft encore vrai . Mais on mo 
permettra d’obferver que l’air par lui meme ne peut point 
opérer cette diflblution ; ce n’eft qu’en fervant de diflblvant 
à l’eau qu’il agit fur une matière Calcaire naturellement por- 
tée à abforber une humidité quelconque prefentée imédia- 
tement à fes pores . 

Je conclus de là , que le feul conâat de l’air n'aurait 
point pu opérer ce changement, vû que l’eau à la quelle il fert 
de diflblvant ne fe trouve jamais dans une quantité fuffifante 
pour pénétrer bien avant dans le corps d’une malle un peu 

épaif- 


Digitized by Google 



O t<>7 

épailTc (j) il faut donc que ce bloc aie cc6 expofé à l’aâioiu 
lente mais progreflive d’une eau.lbgnante dans quelque bas 
fond . Ce liquide , petic-à-petit , aura délayée la partie glu- 
tineufe du ciment , & en féparant les parties conftituantes , les 
aura réduites dans l’ état de friabilité , lî j’ofe le dire . Quant 
à fon élallicité , on devrait l’attribuer à un principe tout dif- 
ferent , fi c’était une vraie élafticité ; mais ce u’eft qu’une fle- 
xibilité provenue naturellement de i’affaiblifllment du tour, & 
du peu d’union des parties, qui, feule conlUtuc la folidité 
& la force d’un corps quelconque . 

Le contaû immédiat de l’air opère un autre phénomène 
fur les produits tenants à la terre Calcaire , il les réduit , 
à l’apparence , dans un état farineux par la défunion des par- 
ties compofântes les premières couches du bloc expôlecs à fon 
adfion . Par l’éxamen des colonnes de marbre réduites dans 
cet état , & leur comparaifon avec le marbre de la Gallerio 
Borghéfe, on peut aifément connaître la difi^érence des princi- 
pes , ou plutôt des agens de ce nouvel état . 

n y a eu des perfonnes , pour lefquelles , tout ce qui 
fort de l’état ordinaire de la marche de la Nature , efl un effet de 
Volcans ; qui ont attribué l’état de ce marbre à un déflcchc- 
ment fubit des parties glutineufes de cette pierre , & à leur 
calcination par l’aéfion du paffage de quelque lave fur ce bloc . 
Mais ce raifonnement ne peut pofer fur aucun fondement. 
Car fi cette pierre eut été de nature vitrifiablc , le contaft 
d’un feu aufli violent en eut fait un morceau de verre ; de na- 
ture C'alcairc , elle eut été entièrement réduite en chaux. Cet- 
te fubftancc n’etant ni dans l’un , ni dans l'autre de ces états , 

il eft 


(a) Le mtreeut de marbre que f ai décrit tj dejjki a’ a pas été troavé dan 
tétit dans lequel on le fait voir aujourd'hui . Ce ncH que la %. partie d’une 
eorniihe antique déiouverte j Monte Dragorrei Prafeati , en irC'i. qu'on f<,ia-> 
pour en faire des tables, La pièce que fon fait vo'ir ordinairement aux Bsran- 
gert efl U plus flexible de toutes , mais il tfl bon djobfhver qu'me bonne partie 
de fa fléxiiilité provient dune trevalfe qui je trouve précifiment li la motré 
de la table . J'ai expofé à f aU'on des acides un morceau de cette pierre , & 
Tefl'eivejceni.e a été i peine fênfihle. Ce que je regarde comme une preuve tris 
forte de mon fentiment à ce fujtti cette pierre fi trouvant dont fétatde„» 
la chaux eteinte. 
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il eft vifible que ce n’eft point cette caufe , qui a pu influer fur 
fa nouvelle métamorphofe , & je ne crois pas qu’on puifTe l'ar* 
tribuer à une autre, qu’a celle du contaû immédiat d’uno 
eau Gagnante ; ainfî que je l’ai éxplique cy-delTus . 

N.” XV. Nom. Albâtre mdé de noir , de blanc , & ttobfcur, 
de Malthe . 

Qualité ! . Grain allés lin , Ciment faible , couleur à on* 
des noires , blanches & obfcures . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma> 
rin uni à un alkali puidânt , & à l’acide phofphorique . Colorée 
par trois didblutions unies enfemble dans un état de demie 
condenfation . Celle des corps animaux dans l'état de chaux 
fe trouve cependant en furabondance , & domine fur celle 
de roche pourrie , & fur celle des corps animaux dans l’état 
charboneux , qui font , à peu près , à quantités égaies . 

N.'* XVI. Nom. Albâtre jaune Clair , avec petites tacbee 
blanches , de Malthe . 

Qualités . Grain lin , Ciment plus puilfant , couleur jaune 
claire , petites taches blanches . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin uni à l’acide phofphorique ; colorée par une dilTolution fer- 
rugineufe abondante mais faible en couleur ; dans le fein de 
laquelle, déjà à demie condenfée, fe font formés de petits dé- 
pôts réparés de dilTolution de corps animaux dans Tétatde 
chaux . 

CLASSE VL 

Des Stalaûites , des Stalagmites , des Stéléchites , 

& des Olléocolcs. 

Quoique la Sicile foit très arrofée d’eaux de différentes 
natures, les Stalaâites, les Stalagmites , & toutes les autres fub* 
fiances qui doivent leur origine à des dépôts formés par in- 
filtration ne font pas trop abondantes . Dans toute la Sicile 
il ne fe trouve pas une Grotte dans le goût de celle de la 
Balmc en Dauphiné , de la Balme en Chablais , & de tant d’au- 
tres ainfi décorées . Cependant dans les filTures des rochers , & 
dans de petites Grottes de peu d’apparence , on trouve les qua- 
lités fuivaotes . N." I. 
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- N.™ I. Nom. StaUBites blancbei laiteufst , des environs de^ 

Sainte Catherine . ’ . . > 

, . Qualités. Grain fin, Ciment a(Tè$ puifiant, couleur blan- 
che, couches excentriques, figure conique. 1 ^ ? 

. Nature . Cryftallifation aquco-terreufe a baze de terre Cal- 
caire, cimentée par une acide phofphorique très putlTant, colorée 
par la teinte naturelle de leur parties compofantes , qui provlcn- 
.nent de la difiblution des corps animaux dans l’état de chaux. 
. - N.'o IL , Nom. StalafUtes trustes des environs , de Syraeufe . i 
Qualités . Grain mélangé , mais afsès fin en général , cl- 
.ment mible , couleur brune , figure conique , couches inégales « 
; Nature . Cryftallifation aqueo-terreufe à baze de , terre 
calcaire, cimentée par un acide . phofphorique très faible’, 
.colorée par un difiblution de tuf calcaire un peu fermentée ..1 
; La défeription de ces deux cfpéces peut fervir à la con- 
naifiance de toutes les Stalaèlites de la Sicile . 

.. . Les Stalagmites ne différent des Stalaâitcs qu'en ce qa’ 
elles ont leur accroifiancc en contre-haut, ou à l'opofite des 
Stalaèlites qui l'ont en contre-bas , c’eft-à-dire , quelles font at- 
tachées aux parois , tandis que les Stalaâites pendent de la voû- 
te. Quant au refte c’eft la meme nature, elle eft même plus 
égale dans ce pays, qu’en Dauphiné, en Suifle &c. où Ja plu- 
part des ftalagmites font flenries, ou à têtes de choux 1 
t Les Stelecbytes^ovi incruftations.Topheufes font très commu» 
nés en Sicile , mais comme elles n’offrent rien de remarquables 
dans leurs variétés , je n’en décrirai qu’une pour faire connaîtra 

fa nature. ... • - ,, , , 

, N.” IIL Nom. Stelecbyte brune jaustdtre de Cesstorbi-.. j 
Qualités . Grain mélangé , quoique fin , Ciment faibles ^ 
couleur brune, figure ramifiée, couches inégales.' ' f 
' Nature. Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide phot 
phorique uni à un alkali fixe afsès puifiant ; colorée pariune 
diffolution de roche pourrie. Ces incruftations fc font par juxtur 
pofition : Ces couches font autant de dépôts nouveaux éteur 
dus par une eau courtante fur des plantcs ,ou furdçs brouffait 
les : le corps végétal fc décompofe avec le tems , & les couches 
pierreufes durcies avant cette décompofition relfeut avec lâs 

y con- 
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' configuration que ce corps leur a fait prendre dans le moment 
de la formation . 

L'oftéocole que bien des Auteurs ont confondus avec la_> 
Scèlechitc , eft une incruftation toute diffttentc , on en trouve 
particuliérement à la Trizaa, & aux environs de Jaci Reale. 
C’eft une fubftance également calcaire , mais d’un grain iné- 
gal, fouvent même impur, les flots de la mer, eft les vagues 
des rivières chargées de cette diftblution l’apportent, & ladfe- 
poTent fur la plage , & fur les rochers , dans un état d'ecume . 
Avec le tems cette fubftance fe durcit, mais quoique dans le dé- 
féchement les parties fe rapprochent, le tout pour fordinairc 
conferve une certaine porofité due aux bulles d’air qui fe font 
jogées dans la marte de la dirtblution , encore dans un état de- 
mi-liquide. Cela produit des configurations tout à fait parti- 
culières , & bien fouvent des ramifications qui font croire que 
ces incruftations ont été faites fur des corps végétaux ; c’eft là 
Vorigine de l’erreur qui a fait confondre l’^éocole avec la StC' 
Icchyte. i- 

• ■ • GLAS S E VIL ■ 

Des Lumachelles . 

L’on a bien longtems confondu cette fubftance avec lo 
marbre Ooquiller dont il eft tant de variétés en Allemagne , en 
Suirtc, en France Scc. Le marbre coquiller , eft un marbre.» 
dans le fein duquel fe trouveront par harard quelque coquil- 
les , comme le marbre ammonite d’ÀItorf , aînfi nommé à caufe 
des cornes d’Ammon qu’on trouve dans fon tiffu j comme Ixj 
pierre de J’fslc d’Oeland remplie d’Orthocéracites 5 comme le 
marbre de val d'Olioule nouvellement découvert près de Tou- 
lon &c. Au lieu que la Lumachclle eft nue pierre toute com* 
pofte de coquilles, les mieux confervées font très apparentes à 
l'œil , & toutes celles que le frottement , ou la décompofirion 
ont altérées , forment le «corps même de la pierre . De cette elpé* 
ce font . 

Nom. LuHMchelle %rife de frapMi^ 

Çualitêt . Grain inégal , Ciment fort , couleur grife , par- 
ties blanches. 

Natu- 
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Nature, Amas de coquilles , parmi Icfquclles abondent 
principalement les Entroques , les Bclcmnites , les Cames, & 
les Peignes . Depofées par la mer dans un endroit , par leur 
propre poids , elles fe font brilèes les unes les autres , & par là 
fe font couvées dans un plus grand rapprochement : Bientôt la 
dilTolution de la plupart d’elles a rempli les interlUces , & a 
formé les parties blanches qu’on obferve dans ces pierres . La 
fermentation opérant fur une grande partie de ces corps, a pro- 
duit une dilToiution à peu près de la nature de celle que nous 
avons reconnu affimiler à l’état charboneuic des corps animaux. 
Cette dilTolution a filtré à travers la malTe , & s’unifiant à la 
difiblution des corps animaux dans Tétat de chaux, a formé cet- 
te teinte grife qui eft celle de cette pierre prefquc en général . 

N.™ II. Nom. LumacbtUe grijatre de Cefalu (a ) . 

Çualitéf . Grain inégal , Ciment afsès puifiant , couleur 
grife foncée , parties brunes . 

Nature . Amas de coquilles triturées comme celles qui 
compofent le tifiU de la Lumacbelle précédente , & colorées 4 
peu près de même, avec la difFérence que dans celles cyon 
remarque quelques tâches brunes , que je crois provenir d'une 
difiblution de roche pourrie. 

On voit encore en Sicile quelques autres Lumachelles en* 
tre-autres celles du mont Bilemi, mais je n'en parle point dans 
cet article , car elles fe confondent aveé les marbres coquillèràj 
& comme la difiinddon entre ceS fubftancçs n'eft - point afsès 
frappante , je m’en tiens à ce que j’en ai dit en parlailt des mari* 
bres de Bilemi . - 

Y a i - CLAS-» 

- --- •’ >< 

(a) Je niù pat pu voh à Cefalu les Carrières de cette tienuchelle , cet éu* 
droit rt'en feumiffat plut depuis un têtus confidèrable , tuait ou voit encore^ 
à ptéfent dans l'Egti/è de l’Jtbbaye de Saint - Martin près de Talerme les dé- 
grés du grand Mutel, & ceux par lefjuels on paffe de la 7{ef au Coeur, qui 
font faits de cette pietre , qui viennent de Cefalu ,/uivant qu'on le peut voir 
dans les Rfgijlres de cette Maifin . Je tient cette notée du !{, T. Don Satva- 
tore de Blaft , /avant SénédiSm , &■ DhéSeur du Mufeum de eetlt Mai/in , Lit- 
térateur & 'Hatutali/lc connu dant la Hçpublique des Lettres par plufieurs Ou- 
vrr^es très utiles à fa Tatrie , entre autres par une Lettre adreifee aux Mu- 
teurs de [Buiclopedie fut tomijjion de quelques jbticlet intérc/fans de li-a 
Sicile . 




C L A S S E VllL 
Des Spaths Calcaires. 

Les Spaths font de plulîeurs qualités ; il en eft de fluors 
t>U fuüblcs , fur l’article defqucls je me fuis afses étendu dans 
le chapitre précédent ; il en eft de gypfeux , dont je traiterai à 
la fuite des produits tenants à la terre Reifraâaire ; il y en io 
d’ignefeents , & de quartzeux que je regarde comme une varié- 
té de la première efpéce ; enfin il en eft de Calcaires , qûo 
l’on connait fous la fiinple dénomination de Spaths . Pour l’or- 
dinaire tous les Spaths font compofés de particules pyramidales, 
ou parallélépipèdes , à furfaces uniés . Leur couleur eft prei^ 
que toujours blanche , mais on en voit qui font teints diffé- 
remment auffi , fuivanr qu’ils ont étés plus, ou moins expofés à 
l'aélion des vapeurs de quelque métal . 

Le Spath Calcaire à toutes ces qualités caraâériftiques , 
joint encore celles , de pétiller dans le feu , de fe divifer en atâ- 
mes à figures rhomboïdales éxaâement prononcées , de faire 
eifervefcencc avec les acides , de ne point fc diffoudre dans 
l’eau ; enfin il a toutes les qualités qui diftingnent véritable- 
ment les produits tenans à la terre Calcaire . 

. . . Quoique d’après les expériences de Walcrius, de Henkel, 
&d’autres Chymiftes , le Spath Ibit regardé comme étant de la 
nature des pierres , & doive fa formation à l’union de l’eau , & 
d’une fubftance alkaline unie à une baze de terre Calcaire , 
néanmoins il parait qu’il a dans fon principe quelque analogie 
avvc les métaux ; & particuliérement avec les métaux blancs . 
U n'eft point de mines dans tel pays que ce foit , ou le Spath ite 
ferve de gangue au rainerai de l’argent , à celui du plomb , & 
même Ibuvent à celui du cuivre ; quoique pour l'ordinaire ce 
dernier métal femble avoir plus d’affinité avec le quartz . Ou en 
trouve aufli de pur , abfolument féparé de tout métal & auquel 
à fon tour une pierre de roche fert de gangue . Mais j’ai ob- 
fervé que jamais ce dernier Spath n’était auffi beau que celui 
danslefein duquel le formaient les métaux . Cette queftiouj 
nj pas encore eu de réponfc,& je crois qu’elle n’en aura pas en- 
core 
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corc de fi-tôc. Voici les principales cfpéces des Spaths Calcaires 
de la Sicile . 

N.'® I. Nom. Spath en Colonnet , de Santa Caterina . 

Qualités . Grain très fin , Ciment faible , Couleur blan- 
che, configuration en Colonnes, furfaces lifies. 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par un alkali 
puiflânt ; colorée par la teinte naturelle de ces parties compo- 
fantes ; offrant à l’oeil une configuration en colonnes , fuivant la 
teiidcnce naturelle de ces particules à une crydallifarion paral- 
lélépipède oblongue . Le lillc de ces furfaces ne peut s’attri- 
buer qu’au repos dans lequel fe crydallifent ces parties dans un 
fluide quelconque . 

N.'® II. Nom. Spath pyramidal triangulaire , de Centorbi, 

Qualités . Grain mélangé , Ciment afsès puifTant , Cou-' 
leur jaunâtre , configuration triangulaire, furfaces rabotteufes.' 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’unionj- 
d’un alkali puidànt combiné avec un acide vitriolique chargé de 
Principes ferrugineux; colorée par la diflblunon ferrugineufe, 
qui a concourruc à rendre fon ciment plus fort; devant fa confi- 
guration prifinatique triangulaire , à l’arrangement des parti- 
cules pyramidales , qui font dans cette fubftance aulfi abondan- 
tes que les parallélépipèdes oblongs. Enfin ayant unefurfa- 
cc. raboteufe à caufe des continuelles évaporations des Princi- 
cipes ferrugineux qui entrent dans la compofition du tout . J’ai 
£ut à cet égard une expérience , que je ne crois pas inutile de 
rapporter ici pour garantir mon aflertion . 

Après avoir lavé avec le plus grand foin une malle allés 
grande de ce Spath, je le mis for ma fenêtre , au bout d’un mois 
toutes les pyramides fe recouvrirent d’une nouvelle couche jau-. 
uâtre dépofée fur ces triangles comme une cfpécc de croûte trèsj 
fortement attachée au Spath meme . Croiant devoir attribuer, 
cela encore à quelque caufe étrangère & procédante plutôt de 
l’nir, que du Spath même, j’cmploïai un tems confidérablc à 
repolir ce morceau , & je le mis fous le récipient d’une machine 
Pneumatique , ayant foin , le plus fouvent qu’il métait poflible ,• 
de pomper l’air qui aurait pù fe glifer & détruire le vuide dans 
lequel je délirai que mon Spath fe trouva. Au bout d’un mois, à 

peu 
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peu près , ce morceau , malgré cette précaution , fc recouvrit 
de fa croûte jaunâtre . 11 faut avouer pourtant quelle n’etait 
point auflî haute en couleur, ni (t fortement attachée au Spath . 
Mais on peut attribuer cela autant à raffaibliflement des Prin- 
cipes ferrugineux dans ce Spath , qu’au déffaut de l’influence 
de l’air . 

N‘°. 111. Nom. Spath à cryjlallifation trréguliéreydcs environs 
de Mont - real . 

Qualités. Grain afsès An, Ciment faible, Couleur blan- 
che, cofîguration indéterminée , furfacc raboteufe. 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par un alkali 
quelconque j colorée par la teinte naturelle de fes parties corn* 
pofantes j fans configuration déterminée , car il parait que la.^ 
cryftallifation de ce Spath a été tumultuaire, & que les particu- 
les quoique jouilfantes d’une cryftallifation régulière elles mê- 
mes, n’ont pû s’arranger en ordre, ainfi quelles le font dans 
l’état de repos , ou du moins , dans l’état tranquille que deman- 
dent toutes les crvftallifations au moment de leur formation . 

N.™ IV. Nom. Spath à eryjiallifation irrégulière , en grandes 
majjes pour f ordinaire, mais interrompues de filons métalliques , dél- 
ia Limina . 

Qualités. Grain afsès fin , Ciment puiftànt , Couleur blan- 
che , configuration indéterminée , (urface raboteufe , filons d’ar- 
gent , ou bien de plomb , paftant au travers de ces malTes . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par un alkalî 
puilfant 5 colorée par la teinte naturelle de fes particules com- 
pofantes , qu’on fçait provenir de la diflblution des corps ani- 
maux dans l’état de chaux i l’irrégularité dans la configuration 
provient également d’une cryftallifation tumultuaire comme 
dans l’efpécc précédente , avec la différence que ce Spath ci 
eft beaucoup plus blanc & plus dur que l’autre ; tous mes eflàis 
n’ont pu me rendre raifon de cette différence; il faut qu’elle 
provienne, à ce qu’il me parait, de quelque Principe propre aux 
métaux que ce Spath renferme dans fon fein,& qui s’y préfen- 
tent tantôt en filonSjtantôt en maffes comme nous aurons occafîon 
de le remarquer dans notre Minéralogie . Le peu d’arrangement 
des parties conftituantes a produit nécéfrairement la furface rabo- 
teufe 
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ccufe que prefentc ce Spath de telle manière qu’on le caÜè. 

N." V. Nom. Sfatb Cubiqtu , tr»nfparent » de Ca^rcÿt» 
vomi , 

{Qualités. Grain fin. Ciment puifiâm. Couleur blanche 
tranlparente , configuration cubique , furface liflc . 

Nature , Baze de terre Calcaire , cimentée par un alkali 
puifiant , colorée par la teinte naturelle aux corps tranfparenS) 
c’eft-à dire qu'ils n'en ont aucune , car l’arrangement uniforme 
des parties compofantes n’occafionne le brifement d’aucun., 
raion , & par ce moïen les faifccaux lumineu.x pallànt avec faci< 
lité à travers de toute la malTe, n’y font point appercevoir l’agréa* 
ble magie d’une teinte quelconque . La configuration de ce 
Spath cil cubique ainfi que le font toutes fes parties confiituan- 
<es dans lefquelles cette configuration eft exaftement pronoiv- 
<ée . Cette dernière qualité de ce Spath jointe à fa tranfparencc 
ne l’aurait fait placer parmi les cryfiaux , fi fon tififu moins 
Calcaire n’eut produit dans tous mes eflais une etfervefcence 
ïontinnelle avec les acides . Sa furface eft lilfe à caufe de la re- 
planté de l’arrangement des particules conftituantes ce Spath. 
Cette fubftance eft très rare en Sicile , tandis quelle abonde en 
d’antres pays . Walerius l'appelle Sftthum cijftaili/atum , pellu- 
tidum, pclygomim-. 

CHAPITRE IV. 

Del produits tenants à la terre ReffraSaire . 

S E C T I O N I. 

Des Gyps. 

L es qualités caraâériftiques des pierres Refiraâaires (ont aC- 
fés connues en général, c’eft pourquoi je crois qu’il eft ah« 
foliiment mutile de les rapporter ici , ainfi je me borns- 
rai à l’analife feule des qualités particulières à chaque efpécc 
contenue dans ce genre. 

Parmi les pierres Reffraâaires , le G-.’ps tient la première 
place , de meme beaucoup d’Auteuis trou>’ant dans cette fub- 
, . ■ . fiance 
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(lincc toutes les marques qui caraâérifent les produits de la^ 
terre Reffraâairc , ont nommé ces dernières, pierres Gypfeufes ; 
cependant un Obfervateur exaA doit mettre quelque différence 
entre ces différentes natures, & quoique pour fordinaire elles fe 
reffemblcnt toutes dans leurs caraÂéres généraux , chaque 
fubdance a des qualités propres à Ton efpéce . Commentons 
par les Gyps . ' 

' N.” L Nom. Gjps à pttitt pains ; de Girgenti, ou Agrif 

gente. 

Qualités . Grain mélangé mais fin , Ciment afsès puiffanc, 
Couleur blanche • 

Nature. Baze de terre argilleufe & de terre marneufo 
-unies enfemblc par un acide marin très puiflànt, qui à l’aide de 
l’eau a fervi de véhiculé & de ciment à ces deux fubdances 
abfolument oppofées l'une à l’autre . C’cfl cette liaifon qui eiu 
produifant une Nature abfolument neutre , a réuni dans cette 
pierre les qualités de la terre Vitrifiablc,& celles de la terre Cal- 
caire . Mais cependant, comme dans cet alliage la première fe 
trouve en furabondance , l’aâion du feu mettant en fulîon les 
parties Vitrifiablcs,fait admettre dans les interftices les Calcai- 
-res , & forme un verre blanc, tel que le produirait l’ad/onâion.» 
d’une chaux Saturnine . Quoiques les particules compofantes 
de cette fubflance foïent naturellement Rhomboidales , nean- 
moins la cryflallifàtion de la mafic en général efl indéterminée 
ayant été tumultuairc , & continuellement contrariée par les 
deux Principes . 

N.™ II. Nom. Gyps cryftalltje , de Cajiroglovanni . 

Qualités. Grain très fin , Ciment puiflànt. Couleur blan» 
che grifâtre . 

Nature . Baze de terre argilleufe mélangée de marne , 8c 
de rerre Calcaire de la qualité de celle des Spaths; cimentée par 
l'acide marin uni à un alkali puiffant ; colorée par deux ter- 
res ainfî que la précédente efpéce, il faut cependant que la_p 
^liffolution animale dans l’état de chaux ait été un peu fermen- 
tée , puifquc la teinte de cette fubflance tire un peu fur le gris v 
■Ce Gyps efl le plus pure de tous ceux de Sicile , au premier coup 
d’oeil on le prendrait même pour du Spath ... 
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N ” III. Nom. Gypi cryJlaUifé en grouppet , de Cajlrogio^ 

vantii . 

Les Qualités & la Nature de ce Gyps font à peu près les 
memes que celles du Gyps precedent , il n’en diffère que par 
l’arrangement de fes cryftaux,qui font tous grouppés enfemblc. 
Les Allemands défîgnent ce Gyps par le nom de Drufen Gyps. 
Scs cryftaux font peu tranfparcnts . 

N. 'O IV. Nom. Gyps fpéculaire , de Cirgentl. 

Qualités, Grain brillant & fin. Ciment faible, Couleur 
blanche, cryftallifation à feuilles horizontales. 

Nature . Baze de terre Reffradlaire , cimentée par un aci- 
de marin très délayé uni à un alkali puilfant ; la couleur de ccj 
Gyps eft celle des efpéces précédentes , excepté qu’à caufe des 
interflices qui fc trouvent entre les différentes couches.il y a fou- 
vent des dépôts Calcaires qui blanchifïtMU cette fubftance . Sans 
cela ce Gyps ferait le plus pur de toutes les efpéces qu’on voit en 
Sicilc.Une des particularités les plus remarquables de cette pier- 
re i c’efi qu’elle cfl diviféc toute entière en autant de lames très 
fines qui, malgré leur ténuité apparcnte,pourraïcnt être divifées, 
à leur tour, en je ne fçais combien de lames , s’il y avait un in- 
ftrument capable de faire cette féparation . Mais ce qu’il eft im- 
poffiblc à l’homme d’effeduer, le hazard le produit fouvent . Un 
éclat, un léger étonnement, disjoint ces feuilles, & les fépare en 
une infinité de lames d’une fineffe inconcevable . Malgré cet ar- 
rangement des parties conftituantes , à l’aide du microfeope on 
reconnait qu’elles ne s’eccartent point des loix de la cryftalli- 
fation , qui eft propre à cette Nature j car les particules font 
toutes Rhomboïdalcs , très éxaèicment prononcées j & mê- 
me , tous les morceaux que le hazard détache d’ un bloc 
de cette fubftance , ont tous cette configuration . Les Alle- 
mands connaiifent ce Gyps fous, le nom de Marien - Glas , 
ou, pierre à Jefus , comme on dit en France , à caufe de l’employ 
qu’on en fait dans les Monaftéres , en mettant des feuilles très 
minces de cette fubftance au devant des Agnus-Dei , pour les 
preferver de la pouffiére . Cela a fait confondre ce Gyps avec 
le ’ïalç , ou Vitrum Ruthenicutn , Jive Mnjiwltkum j qu’on dc- 
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•fiinc au même ufage , mais qui eftplus tranfparcnt, plus folidç , 
& plus cher . 

0.1 cniploïe ce Gypfc, ainfi que les prccêdens cnSicilu 
à en faire du Plâtre . Mais il eft médiocre en comparaifon 
de celui que produit le moellon Rcffraâairc , dont nous aL 
Ions parler dans la ClalTc fuivance. 

CLASSE II. 

Du Moellon Reffraâaire. 

Cette fubftance eft la vraie pierre à plâtre fi abondante 
dans toute l'Europe ; elle n’eft pas moins commune en Sicile > 
& furtout du coté de Girgenti il y en a des carrières confidé- 
râbles , placées comme partout , entre un lit calcaire, & uncj 
couche de pierres vitrifiablcs ; ce qui feul doit prouver la dou- 
ble nature , fi j’ofe le dire , qui compofe cetre pierre . Cette 
fubftance eft fi connue, qu’il ferait inutile de m’arreter plus 
longtems fur ce fujet. J’obfcrverai feulement, que j’ai remar- 
qué que dans les Carrières de Sicile , les couches de cetto 
Nature de Gyps étaient un peu plus inclinées qu’elles ne 
le font d’ordinaire , & que l’influence de l’acide marin doit 
avoir été plus forte ici , puifque les parties conftituantes affe- 
âent de fe divifer plutôt en cubes , qu’en écailles rhomboî- 
dales . On pourrait à ces obfervations joindre encore le phé- 
nomène d’une majeure effervefcence avec les acides ; je n’of- 
ferai point décider fi c’eft fabondance des parties calcaires, 
ou la prefence d'un alkalt quelconque , on bien celle du 
l'acide marin même qui la produifent . 

CLASSE IIL • 

Des Alabaftrides . 

L’Alabaftride , ou Alabaûrite a été bien longtems l’objet 
de la difpute des plus célèbres Naturaliftes , WalIcriusSt Pott 
ont été du nombre, & ont toujours clafié tontes les produélions 
de l’éfpeée de celles que nous allons décrire > dans la férié des 
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Albâtres . Cependant cette fubftance en ditfére abfolument , 
& toutes les expériences qu’on a fait de nos jours , n'ont fervi 
qu’à affurer toujours , de plus en plus, cette vérité . L’Allema- 
gne & la Suiflc abondent en ce genre de produâions , & la^ 
Sicile en offre auffi d’aflls belles variétés , Ou en peut juger 
par celles , que je cite ici . 

N.”L Nom. Alahajlridt jaune claire ondée de blanc ^ de îhlc 
de Goz. . 

Qualités. Grain très fin , Ciment médiocrement puiflànt, 
couleur jaune tendre, ondes blanches . 

Nature . Baze de terre Reffiraâaire avec furabondance de 
terre Calcaire , Cimentée par l’acide marin uni à un alkali aflJs 
puifTant; colorée par une diflblution ferrugineufe ochracée . 
Les ondes blanches doivent leur origine à une diflblution de 
corps animaux dans l’état de chaux . 

N.'o IL Nom. Alabajlride ondée de rouge , de jaune fon‘ 
cé ; de "taormina . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment faible , couleur mélan- 
gée d’ondes rouges & jaunes foncées . 

Nature. Baze de terre Refraâaire cimentée par l’acide 
marin , uni à un alkali très faible ; colorée par deux diflblu- 
lions terreftres ; l’une de moellon rouge , & l’autre de roche 
pourrie; l’une tranfludante dans l’autre. 

N.'° III. Nom. Alabajlride blanchâtre, avec petites taches ver- 
tes , df jaunes ; du jieuve de Ni/b . 

Qualités . Grain mélangé , ciment aflés puifTant , couleur 
blanchâtre dans le fond , parfemée de petites taches vertes & 
jaunes . 

Nature . Baze de terre Reffraâaire cimentée par Tacide 
marin , uni à un alkali puifTant , colorée par une diflblution-. 
de corps animaux dans l’état de chaux, mais pas toute entière 
compofée de terre Calcaire ; Les petites taches vertes & jau- 
nes font des dépôts féparés formés par une diflblution végé- 
tale , & une autre de moellon jaune. 

A l’Article des Alabaflrides Claflè II. page 3 a. de ma Ly- 
thographic , au numéros a. 3. & 4. je parle des Alabaflrides , 
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jaune couleur de citron en forme de congélation , d’une au> 
tre , ondé-c de noir j de blanc & d’obfcur ; & d'une troidéme, 
jaune claire avec petites taches blanches ; toutes les trois de 
Malthe. Mais une anaiife plus rcflé-chic , & furtout les expé- 
riences réitérées , de M.' le Chevalier Déodat d’Olomieiix, 
qui , depuis un tems conddérable a emplo'ié rous fes foins à la 
connaiflance la plus parfaite polCble des produits de cette Isle, 
m’ont fait renoncer à mon premier avis . Le terrain de Malthe 
étant abfolument Calcaire n’ aurait pas pû produire dans 
fon fein une femblable nature . Mon erreur n’a été fondée 
que fur le dégré d’une dureté majeure que j’ai trouvé dans 
ces pierres, relativement aux autres albâtres de Sicile ; & à une 
cfpéce de lenteur dans l’cffervefcence des parties Calcaires for- 
mant la baze de ces fubftances . On trouvera toutes ces 
trois efpéces décrites plus au long , à l’article des albâtres . 

CLASSElV. 

Des Spaths fulîbles Reffraélaires . 

L’aftion des Volcans , & l'abondance des vapeurs métal- 
liques qui s’exhalent journellement en Sicile, donnent aux 
Spaths fufibles reffraélaires de cette Isle les teintes les plus 
riches & les plus agréables . C’ cft furtout dans le voifinage 
des lieux qui ont été le plus expofés à la puiflancc de l’Etna 
qu’on trouve ces belles produifUons . Centorbi , Carlentini , 
Caftrogiovanni, & une partie de la vallée de Noto , du coté fur- 
tout de Ragufe,cn offrent les plus belles variétés . Nous nous 
contenterons de l’analyfe des fuivantes , comme des plus in* 
téreffantes . 

N.f® I. Nom. Spath fufible verdâtre ^ de Centorbi. 

Qualités. Grain très fin, Ciment puillant, couleur verdâ- 
tre , cryftallifation cubique , parties cuivreufes . 

Nature. Baze déterre Vitrifiable unie à quantité égalej 
de terre Calcaire , cimentée par l’acide marin uni à l’acido 
phofphorique , colorée par une exhalaifon de vapeurs cuivreu- 
fes . Sa crydallifation cubique cil le produit de la furabon- 
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dance de l’acide marin ; les pyrites qui forment des dépôts 
conlïdérables dans ce Spath vitreux font arfenicolcs . 

N.‘® II. Nom. Spath fitfihle verdâtre Jlrîi , de Cajlropjio^ 
V»nni , 

ÇuaUtéj . Grain très fin. Ciment puiflânt. Couleur ver- 
dâtre clair, Cryfiallifation parallélépipède , furface ftrièe, à re- 
flets de différentes nuances . 

Nature. Baze de terre Vitrifiable unie à la terre Cal- 
caire à parties prefquc égales , cimentée par 1’ acide pho- 
fphorique uni à un alkali puiflant ; colorée par une exha- 
laifon cuivreufe unie à une diflblution de pyrites arfenica- 
les ; à la quelle on doit attribuer les flrics & les reflets 
à gorge de pigeon , qu’on voit fur la furface extérieure de ce 
fpàth . Cette fubflaiice eft une efpéce de Petunt-fc , & foii_< 
cmploy ne pourrait qu’être de la plus grande utilité , foit pour 
la fonte des minerais de cette Isle , foit dans une fabrique de 
Porcelaine , qu’ on pourrait facilement ét.iblir en Sicile , vû 
l’abondance du Kaolin dans cette Isle . Nous en parlerons plus 
au long dans notre Théorie des Volcans . 

" N.™ III. Nom. Spath fu/tble blanchâtre , de Carlentlni . 

Çualitét . Grain fin , Ciment puiflant , couleur blanchâ- 
tre , cryftallifation parallélépipède , 

Nature. Baze de terre Vitrifiable unie à une terre Cal- 
caire avec furabondance du côté de la dernière . Cimentée 
par l’acide phofphoriquc uni à un alkali puiflant. Colorée par 
le mélange d’un peu de terre argileufe avec les parties com- 
pofantes de cette fubftancc . La Cryftallifation de ce fpâth , eft 
moins fenfiblc , mais toujours cependant parallélépipède , & 
la malTe prefentc un tout plus opaque . 

N.™ IV. Nom. Spâth feiâlleté , de la vallée de Nota . 

^ualitéi . Grain fin , Ciment médiocrement puiflant, cou- 
leur blanchâtre , cryftallifation parallélépipède , lames à feuilles 
minces & miroitées . 

Nature . Baze de terre Rcffraclaire cimentée par un acide 
phofphorique abondant , colorée par la teinte naturelle de fes 
parties corapofantes . Sa Cryftallifation eft régulière & paral- 
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lelcpipcdc , mais fcs cryftaux font extrêmement minces, & 
concourrcnt, tous dans leur crylbllifation , à former des feuil- 
les miroitées , & des lames à peine fenfiblcs au doigt . Co 
fpâth eft très friable , on en écrafe des morceaux ailes grands , 
par la plus légère preflion . 

CLASSE V. 

Des pierres Suilcs , & des pierres Hépatites . 

Les pierres Suilcs ou pierres-porc , différent des pierres 
Hépatites par la baze , mais comme elles font toutes les deux 
odoriferentes , j’ai crû devoir n’en faire qu’une même Clalfc . 
Les pierres Suiles , font pour l’ordinaire de deux natures ; de 
la fubllance des fpâths fufibles, & de celle des pierres dcj 
touche , On trouve toutes le deux efpéces en Sicile ; cepen- 
dant la première qualité y eft plus commune . Voici les ré- 
fultats de mes expériences Chimiques à leur Sujet . 

N.” I. Nom. Pierre Suite de Centorbi . 

Qualités . Grain inégal , tilfu rabotteux , Ciment faible , 
couleur brune, odeur d’urine , forme roulée. 

Nature. Baze de terre Rclfraâaire, avec furabondance de 
parties calcaires , cimentée par un acide marin très faible 
uni à 1 acide phofphorique , colorée par un dépôt dediftblu- 
tion de corps animaux dans un état de putrcfaâion & meme 
de fermentation très avancée. L’odeur que cette pierre exhale, 
même fans être frottée, provient de l’abondance des parties 
phofphoriques qui s y trouvent réunies . Dans le moment de la 
calcination, cette odeur s’évanouit, & on voit, pour ainfi 
due , le moment ou elle quitte cette pierre , par la lueur 
d'une flamme bleuâtre qui s’eleve en colonne au delfus de la 
pierre , jufqu à ce moment la pierre rend toujours la mémo 
odeur , mais du moment de l’apparence de la flamme , elle n’en 
a plus aucune, & fa couleur brune fe change en une teinte 
blanche j’aunâtre . 

N.f» IL Nom. Pierre fuite, de ta Vattée de Nota . 
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Qualités . Grain inégal , Ciment faible , couleur blanche 
jaunâtre, odeur d’urine , forme roulée. 

Nature. Baze de terre Reifraâaire,avec furabondance de pai^ 
tics calcaires, cimentée par l’acide phofphoriquc uni à l’acide vi« 
triolique ; colorée par une dilTblution de corps animaux dans 
un état de putréfaction peu avancé , la combinaifon de l’acide 
phofphoriquc avec 1’ acide vitriolique a produit dans cettoa 
pierre un dépôt tC bepar Sutpburis , qui produit 1' odeur qui 
s’exhale de cette fubftance lorfqu’on la frotte contre quelque 
corps . Cette propriété cil commune à prefquc toutes les 
pierres Calcaires . 

La vraie pierre Hépatite du confentement de tous les Au- 
teurs ne fait point d'cffervefcencc avec les acides , celle di.» 
Sicile cependant en fait une légère ; preuve que l’acide vi- 
triolique & le phlogiftiquc n'y font pas en furabondance , & 
que la terre Calcaire y domine • C’eft pourquoi ne la conlidé- 
rant pas comme une pierre hépatite parfaite je n’ai pas cru de- 
voir comprendre celle de Sicile fous ce nom dans la defciiptioii 
& l'analyfe que je fais ici des pierres de cette Isle ; & je la^ 
regarde fimplement comme une pierre calcaire ordinaire im- 
prégnée d’un peu de foi de fouffre , & le manifeftant, dans le 
moment de la dilaution des parties conüituantes, parle frot- 
tement. 

CLASSE VL 
Des Zéolites . 

Depuis la découverte qu’a faite M.’’ le Baron de Cronfted en 
Danemarc de la fublbncc connue fous le nom de Zeolite , dif- 
férens Naturalilles en ont trouvé en Allemagne, euSuilTc, 
en France & même en Italie . Un travail opiniâtre , & des re- 
cherches continueDes m’en ont fait trouver audî en Sicile ; 
mais le meme hazard qui m’a procuré cette découverte, m’ci^ 
a fait faire en même temps une autre , que je communiquerai 
au Public, en fon tems . 

jufqu’a prefent on n'avait rien de certoin/ur la formation de 
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ccttc fubflance , on fc contcncait de l’afTimiler à differentes 
natures , fans décider pour aucune , j’efpére avoir foulevé le 
voile épais dont la Nature cachait à nos yeux le procédé de 
la formation d’une fublbnce aulfi particulière . 

Malgré les variétés étonnantes qu'on a crû remarquer 
dans la Zéolite , l’analyfe que j'en ai fait , m’a prouvé 
qu’il n’y en a véritablement que de deux efpéces , dont je 
ne puis décrire qu’une dans cet Ouvrage , l’autre étant pro- 
duit Volcanique , & appartenant à ma Théorie des Volcans , 
j’y renvoie mes Lefteurs . Quant à la première , qui eft \\j 
moins intéreffante des deux , voici le réfultat de mes travaux 
à fon égard . 

Toute Zéolite qui ne doit point fon origine à l’aâion 
des fcls Volcaniques (*i), n’eft autre chofe qu’un Spath vitreux, 
fufiblc , changant de Couleur & de configuration , fuivant l’in- 
fluence & la furabondance des principes compofans . C’eff 
ainfi qu’elle cil verte , quand une diflblution cuivreùfe vient 
teindre fes particules conflituantes ; elle ell rouge, quand un 
acide quelconque a fait faire effervcfcence aux particules cal- 
caires que cette fubftance renferme ; elle eft blanche grifâtre 
quant elle fc trouve dans fon état de Nature ; clic eft jau- 
nâtre quand un alkali quelconque y a formé un peu d' ht par 
fulphuris , par fon union avec les parties fulphureufes , qu’on^ 
trouve quelque fois adinifes dans le tilTu de ccttc fubftance . 
Enfin clic eft noire , quant clic a fonffert le contaft immédiat 
du feu . Ce dernier état eft commun dans les Zéolites Volcani- 
ques , mais il eft très rare dans les Zéolites fpâthiqucs . Mais 
dans tous les états , la Zéolite conferve toujours fa cryftallifa- 
tion ordinaire , qui eft piramidalc , avec des raïons égaux tous 
partans d’un même centre , & aboutiflâns à leur circon- 
férence . 

La Sicile eft très pauvre en Zéolite fpâthique, on en trouve 
cependant du côté de Centorbi , & près du fleuve de Nifo . 
^ La 

(a) J‘ ••ppellt Se! s f'oUaniqnts , tout ces Sels neutres dont ta combinaifon 
efl duc à iiSlion violente des l'oUans , & que Fon peut , d l'ufie titre , con- 
Jidérer comme les véhicules terc^aires des produits de la Tl^ure . 
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La première e(l rougeâtre , & femble , ain/t que jzj 
l’ai dit cy-dcfliis , avoir déjà fouffert l’attaque de quelque aci- 
de i auin eft-elle moins folide & fe brife facilement . Au pre- 
mier coup d’œil cette Zéolite a l’air d’etre de la Gelée minéra- 
le , mais bientôt à l’analyfe , & à la cryftallifation , on reconnaît 
fa Nature . La fécondé eft d’un très beau verd Céladon, ayant 
participé du voifinnage des eaux vitrioliques emanentes do 
la dilTolution des pyrites cuivreufes qui abondent en cet en- 
droit; fon ciment eft plus puiftànt, & les particules calcai- 
res font ici très abondantes , n’ayant point été détruites 
par l'approche d’aucun acide ; vft que celui qui a influé fur la.- 
couleur de cette Zéolite , n’a fait qu’en teindre les parties vi- 
trifiables . 

Quant à la Nature des parties conftituantes de cette fub- 
ftance , les toucheaux Chymiques ont le pouvoir de reétificr nos 
idées } mais jufqu’ à prefent il a été impoflible de reconnaî- 
tre le motif d’une cryftallifation auflî finguliére . Et à cet égard 
il faut nous en tenir à l’explication générale que l’on donne delà 
formation de tous les cryftaux ; c’eft-à-dire , à la configuration 
des atomes compofans , à leur affinités mutuelles , & à leur ten- 
dance réciproque. 

1 outes les Zéolites font phofphoriques & vitrifiables, avec 
cette diftincfion cependant, que les Volcaniques ont plus de 
la première Nature, & les Spâthiques plus de la fécondé. 
La Zéolite vitrifiée produit un verre blanc, léger, tranf- 
parent . La Zéolite n'eft point ignefeente à caufe de foiu 
peu de-dureté . Il parait même qu’elle a un peu de fcl fédatif, 
car elle bouillonne au feu , & fe gonfle comme le Borax. Voiés 
à ce fujet Vv aile. I. Vol. de Sa Minér. Les tEuvres du Préfiden^ 
Ogicr. les mémoires de M.' Swab , Ceux du Baron de Cronfted- 
M.c Valmonc de Bomarc &c. 
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CLASSE VIL 
Des Silex crétacés . 

Dans le Chapitre confacré aux produits tenans à la terre 
Vitrifîable , nous avons analyfés toutes les variétés des Silex dif- 
ferens qu’offre la Sicile ; fans être auflTi riche en ce genre de 
fubftancc comme quelques Provinces de rAUemagne , elle en 
prefente d’afsès intéref&ntes , encore avons nous été obligés 
de reftraindre nos analifes, car il ne nous était point permis 
de mélanger les Silex crétacés, avec les Silex vitrifîables . Dans 
ce moment cy nous allons reprendre une matière fi élfenticlle 
à la connaifïâncc parfaite des produits minéralogiques de cet- 
te Islc . 

J’ appelle SUex crétacés , non ces Silex couverts d’uno 
pellicule marneufe , qui prefentent une cfpéce d’ecorce blan- 
châtre, & que nous avons analyfés dans laCIaffc XIII. Numéro 3. 
de notre fécond Chapitre . Mais, je défigne fous ce nom , tous 
ces filex dont la pâte , fi j’ofe le dire , a été produite par le 
mélange , des deux terres , Vitrifiable & Calcaire ; dont cft for- 
tie une fubftance filiceufe en apparence , mais vitrifiable avec 
l’addition des flux , & fufceptiblc d’ effervefcencc au contaél 
des acides . Enfin , véritable produit Reffraélaire . Qualité qui 
n’eft pas même attribuable aux vrais Silex . 

Le Silex crétacé ou Petro-Silcx, fi l’on veut , cft opaque , 
fon tiffu cft moins ferré que celui des autres Silex , fa du- 
reté cft moins forte , toutes fes parties ne font pas feu 
également bien , enfin, fon tiffu cft plein de crevaifes & do 
gerçures . On voit que la matière compofante n’a pas eu le 
tems de fe réunir dans un état de tranquillité , mais que l’aggré- 
gation s’eft faite d’une manière tumultuairc , & fouvent en 
fragmens irréguliers . La Sicile n’en produit que dans un^ 
fciil endroit , à Mifilcannone . Ce Silex fc trouve près de 
celui que j’ai décrit au numéro III. de la Clatfc XIII- du IL 
Chapitre de cet Ouvrage . Il n’eft d’ aucun ufage , & je n’coj 
ai fait mention ici , que pour ne point omettre un produit 
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qu’on ne trouve point dans beaucoup de Pays, & que la Si- 
cile fournit. 

CLASSE VIII. 

Des Granités vulgaires. 

En parlant des produits Reffraftaires de la Sicile , ce ferait 
le cas de dire ici quelque chofe des Granités que renferme cet- 
te Isle dans fon fein , mais ne voulant point empiéter fur le 
plan de ma Théorie des Volcans , j’y renvoyé mes Leâeurs à ce 
fujet ; car je confidére le Granité comme un produit neutre , à 
la formation du quel la Nature n’a pu concourrir que d’une ma- 
nière pour ainfi dire involontaire . Cependant pour ne point 
laiiTer de vuide dans cet Ouvrage à l’egard d’une fubftance auflî 
intéreffanre , & auflî utile , je placerai ici le réfultat de mes opc« 
rations Chimiques à ce fujet. 

N."* I. Nom. Granité à deux Couleurs , de’ i Colli . 

Qualités . Grain inégal & rabotteux , Ciment puiflànt, fond 
blanc , petites taches noires . 

Nature. Baze quanzeufe blanche , cimentée parl’acidc 
vitriolique , colorée par la teinte naturelle de fes parties compo- 
fanres ; les taches noires de ce Granité , font dues à des dépôts 
de feuilles de Mica noir quelque fois triturées & broiées , quel* 
que fois dans leur grandeur naturelle. 

N.'“ II. Nom. Granité à trois Couleurs , des environs de’ i 

Coin . 

Qualités . Grain très inégal , ciment plus puiflànt qucj 
celui de la première efpécc , couleur blanche dans le fond , 
parties blanches jaunâtres , taches noires . 

Nature . Baze quartzeufe blanche , cimentée par l’acide 
vitriolique , colorée comme celle du Granité précédent dans 
le fond 5 quant aux acceflbires , deux autres natures concour- 
rent à leur formation ; le mica noir à grandes feuilles , pour 
les taches noires , & le fcld-fpâth , ou fpâth vitreux fufiblej 
avec principes ferrugineux en diflblution , pour les parties 
blanches jaunâtres . 

A a a A CCS 


Digitized by Google 


m «880 


A ces deux efpéces feules fc rèduiferu les variétés des 
Granités de la Sicile , ou pourrait y ajouter encore la pierro 
tnculiere quartzeufe, efpéce de Granité carrié , dont j’ai parlé 
dans le fécond Chapitre Glalfe 1. Numéro I. 

\ 

CLASSE IX. 

Du Mica . 

Le fyftême Volcanique s’etant emparé, depuis peu, de tous 
les Efprits , beaucoup d’Auteurs ont crû pouvoir expliquer la.^ 
formation du Mica , en l’attribuant à une cryftallifation fecon- 
daire , operée par les fois extraits de mille produits diiférens 
par l'aétion des feux des Volcans . Cette idée a beaucoup de 
partifans, & parait être plus que probable au premier coup 
d’oeil , mais les obfcrvations réitérées , & les toucheaux Chymi- 
ques s’oppofent à cette croïancc ;on ne reconnaît dans cetto 
fubûance aucune des qualités qui diûinguent caraâériûiquc- 
ment les produits Volcaniques, & quoique très porté par ma 
conviétion intérieure à croire les Volcans , Créateurs de prés 
d’un tiers des fubftanccs qui couvrent la furface de notre Glo- 
be , je ne reconnais dans le Mica d’autre principe , qu’une terre 
argilleufe divifée à l’infini , diffoute, & cryflallifée dans un flui- 
de quelconque, avec furabondance de phlogiflique fous une ap- 
parence fulfurcufe . 

’i Le Mica eft trop commun par tout pour ne point l’ctrc auflî 
en Sicile, il ferait donc inutile d’entrer dans de plus grands 
dé-tails à ce fujet . Je crois toutes fois qu’il eft néceffiirc dtj 
diftinguer les efpéces les plus abondantes en Sicile , vû les con- 
jcélures qu’un Minéralogifte peut en tirer rélativcment à la na- 
ture du terrain , & à la qualité de fes produits . 

. • N.'® L Nom. Mica blanc., de Centorbi . 

Qualités. Laines feuilletées, écailles compaéles, couleur 
blanche brillante . 

^ Nature . Baze de terre Rcffraétaire avec furabondance de 
terre vitrifiable, cimentée par l’acide vitriolique uni à l’acide 
phofphoriquc . Colorée par une diffolution arfenicale de la na- 
- I - .s turc 
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turc de celle des pyrites de cette fubftancc. La cryftallifation 
de cette nature eft en lames feuilletées très minces, fc formant 
dans le fein d’un fable argillcux , de la manière dont nous avons 
décrits dans le Second Chapitre la formation des grés feuilletés; 
On donne à ce Mica communément le nom d Argent de Chat , 

N.'“ IL Nom. Mica jaune brillant , de S.' Catérine . 

Qualités. Lames feuilletées très petites, couleur jauntj 
brillante . 

Nature , Baze de terre Rcffraâaire avec furabondance de 
terre vitrifiablc , cimentée par l’acide vitriolique uni à l’acide 
phofphorique , colorée par la combinaifon d’une dilTolutionj 
ferrugineufe minéralifée par le fouffre, avec la baze vitrifiablc 
de cette fubllance . On trouve ce Mica dans toutes fortes de 
fubfiances , avec toutes fortes de terres , & de métaux, mais 
particuliérement avec le fable argillcux, & le minerai de cui- 
vre . On lui donne le nom dOr de Chat . 

V N.'° III. Nom. Mica noir de' i Colli . 

Qualités . Lames feuilletées, indéterminées dans leur gran- 
deur. Couleur noire compare. 

Nature . Baze de terre Rcffraélaire avec furabondance de 
terre vitrifiable , cimentée par l’acide vitriolique uni à un acide 
phofphorique très fulphureux : colorée par un alliage de difib- 
lution végétale dans l’état charboneux avec l'acide vitriolique, 
combiné enfuitc avec de b terre adainique diffoute , trituréo 
& cryftallifée . C’eft la couleur de ce Mica , & quelques unes 
de fes propriétés qui ont fait croire à quelques Naturaliilcs que 
c’était un produit des Volcans , mais mes obfervations ne m’y 
ont fait connaître que b marche fimplc d’une nature, fagement 
agilTance , fans contrainte , & fans ptincipes neutres . 

CLASSE X. 

' Du Talc . 

La Sicile eft très pauvre en Talc , il ne s’y en trouve que 
dans les carrières de gyps , encore eft il d’une qualité des plus 
médiocres . L’endroit ou j’en aie vit le plus dans ce Royaume, 
. ’ 'eft 
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eft du côté de Girgenti , ou Agrigentc , du côté de Palina . On 
fçait que cette nature à beaucoup d’affinité avec le gyps & avec 
le Mica , il cft étonnant quelle ne foit pas , parconléqucnt, plus 
commune dans cette Isle , vu l’abondance des deux autres fub- 
fiances . Le Talc de Sicile rcficmble pour l’ordinaire à celui qu 
on vend dans le commerce communément fous le nom de pier- 
re Talqucufe de Briançon . Il eft dur , compadi , écailleux , 
d’une tranfparence louche, friable au toucher , blanchiflant les 
mains, & firié dans fa longueur. L’acide phofphorique y domine, 
malgré la prefcncc , & l'union de l'acide vitriolique avec la terre 
argillcufe blanche , & avec une difiblution de corps animaux 
dans l’ctat de chaux . 

CLÜSSE XL 
Des Serpentines. 

Cette fubftance a des variétés dans fon cfpéce , ainfi qucj 
tous les produits de la Nature , il en eft cependant deux princi- 
pales , & fi diverfement caradlérifées , que je croirais qu’il fau- 
drait pour les mieux diftinguer entre elles, laiffer à celles d’une 
cfpéce le nom de Serpentines, & donner celui de Serpentin^ 
aux autres 5 ainfi que l’ont déjà obfervé beaucoup de Naturali- 
fies avant moi . Dans la première efpéce. je comprendrai , toutes 
les Serpentines produites par l’adHon uniforme & lente d’uno 
aggrégation de parties homogènes faite par la Nature ; & dans 
1 autre je clafiTemi , toutes les Serpentines faites par l’aétion vio- 
lente des 'Volcans . La Sicile offre les deux variétés , & renvo- 
yant mes Leéleurs à ma Théorie des Volcans rélativement à 
l’analyfe de ces dernières , je me contenterai de faire ici celloi 
de la première qualité . 

N.'“ I. Nom. Serpentine , </« ^euve de Nifo . 

{Qualités . Grain très-fin , mais inégal , Ciment puiflànt, 
fond verd , taches vertes fombres . 

Nature . Baze de terre Rcifraélaire cimentée par l’acidcj 
vitriolique uni à l'acide phofphorique , colorée par une diffolu- 
tion végétale peu fermentée dans le dépôt général , mais ayant 
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éré foumifc à une putrefaftion forte dans les particules du dépôt 
fecondaire qui a formé les taches. Pour l’ordinaire les Serpen- 
tines manifeftent la prefcnce du fer, dans celle cy , & prcfquo 
dans toutes celles de Sicile ce métal cil invilîble ; qui plus cft 
même , dans cette Serpentine cy , il y a quelque apparence do 
dilTolution cuivreufe , mais très faible . 

N.'“ II. Nom. Serptiitine , du fleuve de Saint-Calogero, 

Qualités . Grain fin mais inég.al , Ciment puillànt , fond 
verd fombre, taches vertes claires. 

Nature. Cette Serpentine eft cimentée & colorée comme 
la precedente , feulement d’une manière inverfe . 

N." III. Nom. Serpentine , des environs du Mont Etna . 

Qualités. Grain rabottcux , fond blanchâtre à motié cal- 
ciné , taches jaunâtres dans un demi état de calcination . 

Nature . Cette Serpentine eft de l’efpéce de celle du nu- 
méro 2. fa diverfité n’cft qu’apparente, c’eft au contaél immé-r 
diat d’un feu violent qu’il faut l’attribuer . La calcination dans 
les différentes parties a été plus ou moins fenfiole , fuivant lo 
degré de putrefaftion qu’avaient éffuïés les dépôts végétaux do 
la baze de cette Serpentine . Je ferais très porté, à conCdérer 
toutes ces Serpentines comme autant de produits Volcaniques, 
mais je n’ofe le garantir encore . 

CLASSE XII. 

De l’Héliotrope. 

Cette fubftance très connue des Anciens , & très eftiméo 
par Eux, fe trouve en Sicile de toutes les deux qualités . L’uno, 
comme on fç.ait , à fond verd picotté de petits points rouges 5 
l’autre à fond verd & à taches jaunesjqui eft le véritable Héliotro. 
pe.ou Tourne-fol des Anciens. J’aurais clafte cette fubftance par- 
mis les jafpes, dont elle parait , au premier coup d’œil, érre 
une variété , fi fon tiffu était aulfi ferré, & aufll filliceux que l’eft 
ordinairement celui de ces pierres ., & fi les parties compofin- 
tes de cette fubftance fuffent toutes à baze Vitrifiable commo 
celle des jafpes . Mais étant entre-coupées de particules Cal- 
caires 
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caircs , je l’ai regardé comme produit Rcifraélaire , & j’en ai fait 
line claflc féparéc dans ce Chapitre . Voici les réfultats dcj 
mes opérations Chymiques à l’egard de cette fubftauce . 

Nom. Héliotrope^ deGiuliano. 

Qualités . Grain très fin , tilTu égal , Ciment puifTant 
fond verd foncé , petites taches rouges à peine perceptibles pour 
la plupart , mais très abondantes . 

Nature. Baze de terre Vitrifîable unie à la terre Calcairo 
avec furabondànce de la première , cimentée par l'acide marin { 
colorée par une dilTolution végétale tantôt Calcaire ; & tantôt 
Vitrifiable , pour le fond , & par une teinture d’Or de t. alTius 
pour les taches rouges . Cette fubftance doit être regardées 
comme une variété du jafpe fanguin , ou plutôt, comme une 
cfpéce de jafpe fanguin Rcifraâaire , d’autant plus qu’elle pro* 
vient de la meme carrière dont on tirre le jafpe fanguin vc> 
ricable . 

N.i® IL Nom. Héliotrope , des environs de i Colli : 

Qualités . Grain fin , tiffu inégal , Ciment puilfant , fond 
verd foncé , parties & ramages jaunes. 

Nature . Baze de terre Vitrifiable unie à la terre Calcaire, 
à peu près à parties égales ; cimentée par l'acide marin , colo- 
rée par une diflblution végétale très fermentée dans le fein do 
laquelle, avant une condenfation parfaite, s'eft gliilè undépôc 
fecondairc de dilTolution de moellon jaune . Cette fubilance & 
la précédente ont toutes les deux eues un fluide agatifant abon- 
dant pour délaïer les dépôts de leurs bazes , & pour les conden- 
fer . On ne les trouve qu’en cailloux roulés. 

CLASSE XIII. 

De la Tartarucca . 

Cette fubftance eft encore une de celles qu’on doit regar- 
der comme abfolument propre à la Sicile , n’ayant vû nulle 
part rien qui lui relfemblât . On trouve cette pierre en cailloux 
roulés de 4. à 5. pouces en quarré, fur le Mont S.= Julien , & 
près de Sainte-Marie dei Bofeo. On lui a donné le nom de Tar- 
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tarucca, ou écaille de Tortue , à caufe de la refTemblancc qu’à 
cette pierre avec certe dernière fubftancc . Voici le détails de 
(bn analyfc chyiniquc . 

^ualitét . Grain afsès fin , tilTu inégal , Ciment médiocre* 
ment puiflant , fond obfcur , petites & grandes taches jaunes . 

Nature . Baze de terre Vitrifiable unie à la terre Calcairo 
avec furabondancc de la fécondé , cimentée par l’acidc ma- 
rin uni à l’acide phofphoriquc , colorée par une diflblution de 
roche pourrie , pour le fond , & de moellon jaune , pour les 
accefibircs . Cette pierre fait beaucoup d’cffervefcencc avec les 
acides , mais ne fe vitrifie qu’avec l'addition d’un flux puiflant. 
Dans fon état naturel , elle ne prend jamais un beau poli , & fon 
tiflu ctt toujours parfemé de petites porofités . 

c L A s s E XIV. 

Des lades. 

Dans le Chapitre IX. de ma Lythographie Sicilienne , j’ai 
parlé d’un morceau de jade blanc laie trouvé en Sicile, dont on 
a fait une Sauçiére très joliment travaillée , dépofée dans le Mu- 
feum des Jefuites à Palerme; & qu’il ne faut pas confondre 
avec une autre fauçiére à peu-près du même goût faite de pâte 
de Ris, de la Chine . C’eft le feul témoignage que puiflent citer 
les Siciliens de l’éxiftcncc de cette fubftance dans leur Pays , 
encore cft-il fujet à être révoqué en doute . Je n’en ai parié 
que pour n’avoir point à me reprocher d’avoir omis quelquo 
nature née dans le fein de cette Isic . Mais en même tems , je 
me déclare le premier incrédule à l’egard de l'éxAlence de ce 
produit en Sicile- ' 


classeXV. 

Des Avanturines- ^ 

La reflcmblance d’un efpéce de marbre-Agate , ou marbre; 
RcfFraâaire delà Sicile, avec la vitrification artificielle qu’on, 
vend à Venife fous le nom d’ Avanturine , a fait donner lij 
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m£mc nom à cette produélion naturelle , mais fîngulière. 
Au premier coup- d’œil , cette pierre parait £tre un mar- 
bre , mais rcfFervcfcence lente que produit le contaél des 
acides fur fes parties compofantes, la force du ciment, dcla^ 
beauté du tilfu de quelques unes de fes parties , enfin la ten- 
dance qu’ont fes particules compofantes à fe vitrifier avec l’ad- 
dition d’un flux quelconque ; ont fait reconnaître que c’était 
un produit tenant à la terre Reffrat^aire ; fans quoi , fuivant la 
clalIificatioR des Marbriers Siciliens, je l’aurai placé parmis les 
marbres de ce Royaume . Tel eft le réfultat de l’analyfc que j’en 
ai fait. 

Çualitts . Grai n afses fin , tilfu ferré par intervalle , & aï- 
ses porreux dans certaines parties , couleur obfcure rougeâtre-* 
dans le fond, petits points luifans. 

Nature. Baze de terre Reffradairc, cimentée par l’acidc 
marin uni à l’acide phofphorique, colorée par une dilTolutionj 
de moellon rouge combinée avec une autre dilfolution de ro- 
che pourrie . 11 y a des parties dans cette fubftancc qui fem- 
blent avoir été condenfées à l’aide d’un dépôt de fluide agati- 
fant i mais il y en a très peu de cette nature . Les petits points 
luifans qui brillent dans ce fond obfcur , & que quelques Natu- 
ralises avaient pris pour des débris pyriteux , ne font que des 
particules micacées emprifonnées dans la maffe de cette pier- 
re , encore dans le moment de fon état de fluidité . Peut-êtrcj 
eft-ce l’examen de ce produit naturel qui a fait naître l’idée de 
l’Avanturine artificielle . C’eft ainfi que la Nature d’une manière 
diréèlc ou indiréâc a fervi fouvent de guide à ces découvertes, 
dont l’homme tire tant de vanité . La reffcmblance de ces petits 
point lumineux avec des fradlurcs de pyrites ; enhardit bien^ 
fouvent les Marbriers Siciliens à fournir aux Amateurs des cail- 
loux pyriteux , en place de la véritable Avanturine , mais tout 
Connaiffeur, fur tout quant il eft prévenu de la fraude, peut 
facilement ne point s’en lailfer impofer . Cette fubSancc vient 
pour l’ordinaire fur le MontCaputo, mais toujours fous la-> 
forme des cailloux roulés . 
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. CHAPITRE V. 

Des produits Sémi - Métalliques • 

CLASSE I. 

Des Pierres Pyriteufes . 

L ’Abondance des Mincralifatcurs en Sicile , rend les pyrites 
très communes dans ce Pays, & fi l'on devait appcllcr 
pierres pyriteufes toutes celles ou cette fubftancc fc rencontre, 
ou devrait claffer nécéllàiremcnt fous cette dénomination non^ 
feulement les marbres de ce Royaume , mais encore fes jafpes, 
fes agates , jufqu’à fes pierres argilleufes & arenaires , qui tou- 
tes en font remplies . Cette confidération nous engage à nc_> 
comprendre fous ce nom, qiie ces pierres dans lefquelles cette 
fubllance abonde au point d’aller de pair, pour ainfi dire, avec les 
particules compofantes de la pierre meme . Dans ce cas font, 
primo, hi. Roche pyriteufe du fleuve de NifoJrcoWojles différen- 
tes efpéces de Lapis -lazuli que produit le même endroit . Nous 
commencerons par l’analyfe de la première fubftance . 

N.'° I. Nom. Roche pyriteufe t du fleuve deNifo. 

Qualités . Grain afsès fin , Ciment puiffant , couleur bru- 
ne , dépôts de pyrites très abondans . 

Nature . Baze de terre Vitrifiable cimentée par l’acide vi« 
triolique, colorée par une diflblution de corps animaux dans 
l’état de chaux. L’abondance du fouffre des environs , joint aux 
principes cuivreux qui font répandus dans tous les produits des 
cnvirons>a formé dans cette pierre des dépôts pyriteux très con- 
fidérables qui, tantôt font en mafles informes, & fans configura^ 
tion déterminée , & fouvent prefentent une fuite de paillettes 
micacées, ou du moins paraiffans telles . Effet qu’on ne peut 
attribuer qu’au plus, ou moins de force du Minéralifateur , & de 
l'acide cimentant. 

N.™ II. Nom. Lapis - lazssli batard i de fleuve de Ni/ô . 
Qualités . Grain fin dans les parties colorées , & plus grof 
, B b a fier 
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fier dans la baze , Cirnent inégalement puilTimt , couleur blan- 
che dans le fond, taches bleues , pyrites abondantes. 

Nature. Baze Spâthiquc Vitrifiable cimentée par l’acidcj 
marin , colorée dans le fond par la teinte naturelle de fes par- 
ties compofantes j & dans fes taches par un azur cuivreux (a) 
très beau dans fa Nature, mais affaibli dans fa teinte, par l’aélion 
immédiate de l’acide cimentant fa gangue. Scs pyrites font coj 
paillettes . C’eft la Chryfocolc des Anciens . 

N.” III. Nom. Lapis -lazuli mêlé de taches bleues & ver- 
tes , du fleuve de Nijô . 

Qualités. Grain fcmblablc à celui de la première efpéce, 
Ciment puillànt par intervalle , couleur fauve dans le fond , ta- 
ches vertes & bleues , pyrites abondantes . 

Nature . Baze de feld Spath , cimentée par l’acide mariru 
uni à l’acide phofphorique , colorée par la teinte naturelle 
des parties compofantes . Les taches bleues de cette pierre font 
dues à l’azur de cuivre dont tous les Naturaliftes favent la forma- 
tion J quant aux taches vertes , elles proviennent d’uncümplc 

dilTo- 


(a) M.' Àtsi-p’sff curieux danilifèr U "Hjture de U pierre £teur , 
foumife à differentes épreuves, telles que la digeSlion dans êalkéli volatil, 
la diffilution dans les acides , & la précipitation dans le même alkfli , après 
f avoir dépouillée de fin mica, & à la fuite de fis effais n’ayant obtenu au- 
cun réfultat cuivreux , a décidé que cette pierre devait fa couleur au fer, 
M.' t'aimons de Bamirre dans fi Minéralogie fait i ce fujet une obfirva- 
tion très judicieufè , en difint : qu'il reliait encore à f^avoir : (apres 
CCS expériences) fi les pierres d'azur de toutes les contrées fe ref- 
femblent au point , de rendre générale la conféquence qu'en tire.» 
M.' MargralF fur la feule efpéce qu'il ait analifée . M ce raifiunement 
f oferai joindre les réfultats de mes opérations Cbjmiques à f egard de /x_< 
pierre ifagur de Sicile : avant de l'avoir encore connue f avais fournis aux 
mêmes preuves les lapis -laguli qui nous viennent de Chypre, ifEfpagtx-r, 
de Truffe , de Terfè , de la Urine &c. & je irai trouvé de différence que 
dans le degré de pefknteur & de dureté r-fpe3ivement de tune i tautre-r, 
quant au refie , c'était toujours la meme '^^:fln•e , Û" le cuivre , vifihlement, 
parsiffait fon Trincipe colorant . La pierre d'agur éprouvée par M.’ Margrfff 
était de Fricdberg , 4 ce que le rapporte M.' t'aimant , je n'ai januit eu oc- 
tafton de tanalyffr, mais il fi peut q leffeSlivemeat elle participe du vo ■fi- 
nage de que'.q-te mine ferrugineufh , en ce cas là , c'efi une var-eté de plut 
étant le genre des lapis -taguli connus , mais cela n influe nullement fur le refte. 
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diflblution cuivrcufc tranfTudance à travers de ces pierres, & 
leur donnant cette teinte , ainiî qu’on voit dans les mines de 
cuivre , les diïiblutions vitrioliques donner cette couleur à tous 
les corps quelles touchent , & particuliérement aux corps cal- 
caires qui lesabforbent plus facilement, furtout les corps' ani- 
maux. Comme on peut le voir dans la formation de la Tur- 
quoife à peine connue de nos jours , & qu’un heureux ha- 
zard a fait découvrir , ainfi que la plupart de nos plus belles 
connaiflànces • \ ■ 

N.™ IV. Nom. Lapii-lazMli bleu clair, à taches verdâtres , du 
fieuve de Nifo . 

Qualités . Grain graveleux , Ciment faible , couleur fau* 
ye dans le fond , taches bleues claires , & verdâtres . 

Nature . Baze de feld Spath , cimentée comme le lapis-la- 
zuli du Numéro a. colorée dans le fond par la teinte naturelle 
des parties conftituantes , & dans les taches bleues par uoj 
M ur _dc cuivre très faible en teinte. Les taches verdâtres font 
de la Nature de celles du Numéro deux , mais leur teinte cil 
beaucoup moins vive . Les pyrites de ce lapis-lazuli font cn^ 
malfc , fans aucune configuration déterminée. Cette pierre 
cfl la meme que l’on vend dans le commerce fons le nom de 
pierre d’azur de Naples . Elle relfemble beaucoup à celle» 
d’Arménie , & l’on en fait du très beau bleu de Montagne 
de Boutique . 

. N.‘“V. Nom. Lapis-lazuli bleu, du fleuve de Nifo . 

1 Qualités . Grain fin , Ciment puiflànt , Couleur bleue dans 
le fond , petits ramages blancs , paillettes d’or . 

Nature . Baze de terre Calcaire combinée avec la dilTo- 
lution d’azur de Cuivre, formant un tout compaâ, pefant, 
opaque , denfc , & capable du plus beau poli . Cimentée par 
l’acide vitriolique . Les ramages blancs de cette pierre font 
des parties calcaires qui n’ont point été combinées avec la^ 
diffolution d’azur, & qui fontj reliées dans leur état naturel. 
C'eft le feul deffaut qu’ait cette pierre , fans quoi , on pour- 
rait l’cgaler au lapis-lazuli Oriental . Cette pierre eft extrême- 
ment rare à trouver dans ce moment cy , à caufe de l’avari- 
ce 
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ce des habitans de ces Contrées ; ce qui tente le plus leur 
cupidité, cft de rencontrer quelque-fois dans cette picrrcj 
quelques particules d’or , & comme le mica cft bien plus cotn» 
mun dans cette fubftance , & qu’il a , à l'apparence , l'œil de ce 
métal , cela fuffit pour faire brifer les plus beaux morceaux , 
que le hazard dépofe fouvent dans ces mains auifi ignorantes 
qu’avides . 


CLASSE II. 

Des Dendrittes , & des Cailloux ramifiés . 

■ L’origine des Dendrittes a occupé en tous teros les Natu- 
raliftes , & aucun d’Eux encore n'en a feu dire autre chofo, 
finon que, c’était un procédé de la Nature opéré par des fluides 
charges de fubftances métalliques . Je ferai également de ce 
dernier avis , & je regarderai les phénomènes que nous pré- 
fentent ces pierres , comme autant d’Arbres de Diane na- 
turels . 

La Sicile en offre beaucoup de variétés dignes du Ca- 
binet d’un Amateur. En voici les principales , avec les rcful- 
tats de leur analyfc . 

N.'« L Nom. Deudritte à fond jaune clair toute couverte^ 
de petits filament noirs de /’ EpaiJJeur dun Cheveux , du Mont 
Bilemi . 

Qualités . Grain médiocrement fin , Ciment faible , cou- 
leur jaune pâle, ramifications confiftantes en petits filamens 
noirs . 

Nature . Bazc Calcaire , cfpéce de moellon cimenté par 
les memes principes qui cimentent les variétés de cette der. 
niére fubftance , Colorée dans fon fond par une diffolution 
ferrugineufe ochracée très légère, quant à fes ramifications, 
on ne peut les attribuer , qu’aux principes énoncés au com- 
mencement de cette ClafTe ; c’eft-à-dire , à un fluide chargé 
de diffolution métallique tranffudant à travers les porcs dej 
cette pierre , s’y mineralifant , & y végétant , fi j’ofc le dire , 
comme- dans les Arbres de Diane. Mais l’arborifation en eft 
indécife . N.'« II. 
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N.™ IL Nom. Dendritte à fond jaune clair Jhupondrée de^ 
petits bouquets noirs <i^ gris . Les bouquets ne font pas ramifiés , 
mais diffusent à peu près la figure d'une Marcbantine vue au mi- 
crofcopi ^ de Bilemi . 

Qualités . Grain mtdiocrément fin , Ciment faible , cou- 
leur jaune cendre dans le fond. Bouquets noirs <8e gris épar- 
pillés & flottans dans l’immenfité . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée & colorée dans 
le fond , comme celle de la Dendritte du Numéro I. Quant aux 
bouquets , il faut obferver quils offrent un double motif de 
curiofité aux analyfes d’un Naturalifte Chymifte , dans la di- 
verfité de leurs teintes , fans qu’aucune d’elles maniféfte vifiblc- 
ment le métal agifîant . Ne pourrait-on pas de cette double 
nuance deviner le principe arborifant ? ou plutôt reconnaître 
fa marche , encore plus cachée que le principe lui même . Le 
peu d’union des bouquets eft accidentel , & provient tantôt 
de l’interruption de l’aéUon , & tantôt de la faibleflc du prin- 
cipe agiflànt . 

N.'® III. Nom. Dendritte à fond jaune couverte de grojjet 
lignes noires , qui font toutes terminées par tsne tache noire , df 
dans les interdites des lignes , fe vojent de petites ramifications 
tris jolies, de Bilemi . 

■ Qu.slités . Grain médiocrement fin , Ciment plus puiffant 
que dans les deux efpéces précédentes , couleur jaune ten- 
dre d.ins le fond , groffes lignes & pétites ramifications 
noires . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cfpéce de moellon , 
cimenté & Coloré comme les efpéces précédentes , exce- 
pté , que je crois reconnaître dans cette Dendritte cy un peu 
plus d acide Phofphorique . Ce qui donne un peu plus de nerf 
à fon ciment , & influe meme fur la nuance générale . Lca 
fond de cette pierre ell jaune , mais un peu moins clair que-t 
les deux autres efpéces . Les ramifications font des plus fin- 
gnliéres , & il n’efl point de Naturalifte qui puilVe rendre raw 
fon d’une configuration auflî bizarre, ôr qui pourtant doir 
avoir fou principe , puis qu’on la voit coatinuellemcnt répé- 
tée 
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tée dans la même cfpéce de pierre. J’aime mieux' fufpcndie 
mes doutes à ce fujet , que de décider fur un point aufli mal 
éclairci . 

N.f° IV. Nom. Dendrîtte à fond gris bleu arbortfée de noir, . 
de Biltmi . 

Qualités. Grain médiocrement fin , Ciment faible , fond 
gris bleu , arborifation noire . 

Nature. Bâte de terre Calcaire cimentée comme les Den- 
drittes précédentes, colorée par l’union d’une dilfolution de 
corps animaux dans l’état de chaux à une dilfolution de corps 
animaux dans l’état charboneux . Ce qui a produit fur cej 
moellon une teinte gris -bleue très agréable à l’œil . L’ar- 
borifation de cette Dendritte eft plus parfaite , il femble que 
la Nature fe foit plu à imiter quelques plantes, particulièrement 
les fucus , les piccea , & les meléfes . 

N.'® V. Nom. Dendritte à fond jaune tachetée de verd fon- 
cé , avec arborifation noire très élaguée . 

Qualités . Grain médiocrement fin , Ciment faible , taches 
vertes, arborifation noire. 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , uni à l’acide phofphorique , colorée par imc légère dilTo- 
lution ferrugineufe dans un état ochracé , mais très déla- 
yée . Les taches vertes répandues dans la malle de cetto 
pierre , proviennent de l’infiltration d’une dilfolution vé- 
gétale , dont on reconnaît facilement l'aélion fur la crouto, 
qui pour l’ordinaire recouvre ces pierres . Les arbori- 
fations de cette Dendritte , & de celle du Numéro précédent 
font fi vraies , fi bien déflïnées , qu’il n’cft point étonnant 
du tout que beaucoup de Naturaliftes , fe contentant d’ une- 
analyfc fimplement fuperficielle , aient crûs qu’elles prove- 
naient d’une plante véritable enfermée dans le fein du cail- 
loux . Les taches vertes de cette cfpécc n’ appu'iaient par 
peu leur fentiment , mais il n’ell plus de doute à cet égard . 

Il ferait à délirer pour l’utilité de l’Hiftoire Naturelle rélati- 
vement à la formation de beaucoup de corps femblables, que 
nous connulfions aufli bien la marche des corps agilTants,. 
que nous en connailTons les Principes fccondaires . Les 
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Les Dcndritces viennent pour l'ordinaire en cailloux de 
différentes grandeurs , dans cet état elles ont l’air d’une 
véritable Géode métallique , & leurs arborifations font tou* 
jours plus parfaites ; pareeque la croûte pierreufe qui les 
environne empêche jufqu’au contadl immédiat de l’air , & 
l’opération fe fait dans un état de tranquillité parfaite . Mais 
on en trouve auffi en couches , n’excédant pas 5.àd. palmes 
de longueur, fur à peu près la moitié de largeur. Dans cet 
état elles n’ont de croûte que d'un fcul côté , & paraiffenc 
avoir été détachées d’une couche fupérieurc. 

Ce font ces deux états que l’on diftingue improprement 
en Sicile par les noms de Q'acca Sc de Breccia figurât* . Jcj 
crois me rendre plus intelligible en me fervant pour les pre- 
miers du nom générique de Cailloux ramifiés j & de celui de 
Dtndrittes , pour les autres . 

chapitre VL 

Des produits accidentels . 

C L A s s E I. 

Des Roches à empreintes. 

C E que l’on a foupçonné à l’égard de la formation des Rami> 
fications que l’on admire dans les Dendrittes, peut fe dire 
non feulement avec plus de probabilité , mais même d’une ma- 
niéré très décidée, rélativemcnt à l’origine des phénomènes que 
nous offrent tant de roches embellies par les plus belles emprein- 
tes. Je ne parle point dans ce moment cy des carrières de Ver- 
rone, d’Aix en Provence, dePapenheim, dePruffe, de Saxe, 
de HeflTc ôte. je me reftraints à l’analyfe des feules variétés offertes 
par Je terrain de Sicile. 

N.'® I Nom. Pierre figurée des environs , de Palerme . 
Qualités . Grain égal , Ciment médiocrement puiffant , 
couleur blanchâtre , empreinte de plantes & de coquilles. 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 

C c tin 


rin uni à I acide phofpborique , colorée par la teinte naturelle 
des parties compofantes , fâlic par l’infiltration d’une diliblu- 
tion de roche pourrie très légère . Cette empreinte eft duc à 
une (impie aggtégation de parties Calcaires dans un état de flui- 
dité moïenne à l’cntour d’un corps animal , ou végétal quel- 
conque . Avec le teins, ces corps emprifonnés fc dilTolvent, 
fe putréfient , & leurs débris privés de l’humide qui les liait, 
tombent en une cfpéce d’cfilorcfccncc , & rapifîènt (c dedans 
de leur prifon d’une teinte obfcurc, unique refte , & preuve 
évidente de leur éxiftencc pafice . Parmis les plantes, c’eft C Eric» ^ 
jeeparia ôc^ve/lru , le Rododendron , les épis de froment , tou- 
tes fortes de joncs, le genct &c., qui fc voient le plus commu- 
nément dans cet état . Parmis les coquilles : ce font les Buccins, 
le Cames , les Volutes , les Huitres , & les Coeurs de Boeufs , qui fon* 
ainfi emprifonnés. On trouve encore de ces roches à cmprêin- 
tes , à Centorbi , à Sainte Caterine , & fur les Schyfles qui re- 
couvrent le charbon minéral de la Carrière près deMcIIinc. 
Mais comme c’eft à peu près la même qualité , je me bornerai à 
l’analyfe que j’en ai faite cy pelfus , à l’Article desSchyftes, 

& je n’entrerai ici à ce fujet que dans unfdftptl très abrégé. 

N.” II. Nom. Scbjftes charboneux à empreintes, des environs, 
de MeJJine . ■»' 

Qualités . Grain rabotteux , inégal , graveleux , Ciment 
très puiflànt , couleur noire , empreintes planes . 

Nature . Baze de terre Vitrifiablc cimentée par l’acide vi- 
triolique fouvent avec apparence fulphureufc , colorée par une 
diflôlution végétale réduite dans l’état charboneux , détrempée 
par quelque huile cflfcntiellc, & condenfée par l’aèfion d’uo., 
acide vitriolique puiffant . L’empreinte des plantes fc fait fur 
ces pierres de la meme manière que fur les autres roches à env 
preintes^ avec la feule différence que dans celles cy l’aâion 
mordanfe Se l’acide cimentant , quoique invifîble en apparen- 
ce , agit plus efficacement fur les plantes emprifonnées , & les 
détruit en peu de tems . Au lieu que les fucs gras qui abon- 
dent dans les autres Roches s’oppofent à une déflruâion auflî 
prompte des corps qu’elles renferment . 

cus- 
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C L A S S E IL 

Des yeux de Serpent . * 

Autant que les yeux de Chats font célèbres en Orient, Sc 
en Allemagne, autant font prefque confidérés les yeux de Ser- 
pent en Italie . La fuperftition y a attaché beaucoup de vertus, 
& le préjugé aveugle 6c ierviie croit, dans la configuration acci* 
-dentelle de ces pierres, reconnaître une certaine analogie avec 
Hi partie de notre corps qui lui rellcmblc le plus . Auifi ancien» 
-nement en fiùfâit-on des amulettes auffi efircaces pour le mal 
d’yeux, que la poudre de perlinpinpin ; mais très bien pa'iees par 
-les Grandsdt parconféquent très vantées par les Médecins igno> 
fans, & par les Chailacans de ce tems. Toute la différence qui fe 
trouve entre les yeux de Serpent, & les yeux de Chats ; c’eft 
■que les féconds fous un produit tenant à la terre Vitrifiable, 
•détaché d’un cailloux de jafpe ou d’agate , aulieu que les fe> 
conds , font abfolutnent Calcaires , & proviennent d’un frag- 
ment de couche argflleufc pétrifiée , ou bien , font une goutte^ 
d’albâtre , ou d'alabailride . J’entens par goutte d'albâtre ou 
d’autre fubftance , ces gouttes colorées qui tombant par des 
routes feparées , dt en différents tems , dans un état de demie- 
coagulation encore , dans les petits ruilfeaux d'une matière flui- 
de & différemment colorée , font naître ces cercles répétés 
auqnels , à caufe d'une reflèmblance très grofliérc , on a donné 
le nom d’yeux . L’art aide beaucoup la Nature dans cette ref- 
femblance, par le foin que l’on prend d'arondir la plupart de ces 
cercles par une taille étudiée . C’efl à Malthe qu’on peut fe pro- 
curer le plus facilement ces fortes de pierres , parmis lefqucls 
on obferve des variétés afsès remarquables pour en haufler ka 
prix fottvcnt jufqu’au quatruple du prix courrant . Les yeux 
de Serpent communs font â deux couleurs , blanc & noir-, 
les plus cflimés font à quatre : blanc , gris, verd & noir. En- 
tre ces deux états , il en eft un médiaire , qui n’o£&e que trois 
teintes , la blanche , la grife , & la noire ; ces différentes cou- 
leurs proviennent des diffolutions ordinaires qui bigarent les 
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tilTas des marbres . La difficulté de trouver de belles pierres en 
ce genre provient du mélange ordinaire des teintes cntre-cUe» 
daus le moment de la déguflation . 

C L A s s E IlL 
_ . Des pierres Stellaires . 

Autant que les yeux de Serpent avaient été préconiies 
pour les maux d’yeux , autant, & plus encore le préjugé accor> 
dait'il anciennement de vertus aux pierres Stellaires , à caufe de 
quelques (ignés caraâériiliques qui didinguaïent ces pierres, 
& qui refTcmblaïent un peu à des étoiles, qui, dan? ces (iécles, 
comme on f«fair, avaient beaucoup d’influence furies hommes, 
& plus d’empire encore fur les efprits crédules . 

Ces pierres ne font autre chofe que des Madrépores dîj 
différentes qualités, enveloppés d’une incruftation pierreufe, tan- 
tôt Vitrifiable , tantôt Calcaire , fuivant la qualité du terrain^ 
dans lequels il fe trouvent emprifonnés j & pétrifiés eux mêmes 
par un fuc lapidifique fi puiflànt , que ne leur laifTànt que leur 
configuration extérieure , il pénétre ces produits au point qu'il 
dénature leur fubftance , & les fait devenir , pour ainfi dire, 
de la nature des particules qui les renferment . La France , la^ 
Suiffe, les Alpes, abondent en ces produâions, & par tout ou 
la mer a pû laiffer quelque vertige de (bn (ejour,on retrouve ces 
témoins irréprochables des dépôts confidérables faits par cet 
élément fur notre Globe . La Sicile ayant été expofée à des ré- 
volutions fréquentes & prefque générales, a vû détruire dans 
fon fein tout ce qui ne pouvait pas offrir un obrtaclc infur- 
montable à la violence d’une lave enflammée . De cette maniè- 
re les pierres Stellaires font abfolument inconnues , à plus des 
deux tiérs de la Sicile, & même celles qu’on trouve à Girgenti . 
Les Scoglietti , les fleuves Durillo , Achates &c. font pour la 
plupart roulées , petites , & d’une qualité très commune . Les 
plus ordinaires font les Tibulites , les Cirebrhet , & les Oeillets . 

-I 
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CLASSE IV. 

De h Lunaria. 

La fingularitc de cette pierre ,& la manière dont je rçoup- 
çonne qu’elle fe forme, m’a engagé à en faire une claiTc particu- 
lière, fans quoûj’aurais dû la placer pannis les produits Reffraciai- 
res , étant vHîblement de cette Nature . 

Ainfi que dans les pierres Stellaires les Madrépores fer- 
vent de noyau ou de centre , autour duquel s’ammoncèlenr, 
& fe condenfent les terres ambiantes ; tout de même dans Isu 
Lunariaxe font les Dentales qui font cmploïèes par la Nature au 
même office , ce qui produit dans cette pierre une triple variété 
fuivant la taille qu’on lui donne; l’horizontale eft la plus belle , 
car elle prefente une furface lifle à fond jaune clair parfemè da pe- 
tits cercles un peu oblongs & blanchâtres, avec une nuance tou- 
jours plus affaiblie vers le centre & vingt petits cercles l’un dans 
l’autre fîniflànt par un point blanc . La coupe diagonale pre- 
fente le même phénomène, excepté que les cercles font plus 
oblongs > Si le point du centre efi plus large . La taille per- 
pendiculaire , offre l’image d’un Madrépore 'l ibulitc , ou d’uti 
buffet d’orgue , dont chaque tuïau eft plus étroit vers le haut, 
plus large vers le bas , & chaqu’un d’eux eft féparé par une pe- 
tite raie jaune . La pétrification de ces corps n’en a point chan- 
gé la Nature . La tuïaux des Dentales font toujours effervefeen- 
ce avec les acides , & le fond étant argillcnx , eft abfolument 
Vitrifîablc . Cette pierre vient des environs de Sciacca , & ne 
paffe guerres la largeur de deux palmes au plus . U faut être fur 
lès gardes au fujet de cette pierre , car les marbriers Siciliens 
qui l’eftimcnt beaucoup , ont mille moïens pour tromper les 
Achetteurs , & furtout les Etrangers , fur lefquels l’urbanité gé- 
nérale de la Nation ne s'eft point ciltore étendue à ce fujcc. 


coti- 
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CONCLUSION. 

D e ccttc Analyfe générale de toutes les pierres de la Sicile, 
dont tout Lcéleur judicieux fencira aifément l’imnienfc 
travail, il eft bien facile de connaître quel a été le motif qui 
a guidé ma plume , & qui fcul a pû me faire furmonter tous 
les obilaclcs , pour ne pas dire tous les périls que j’ai bravé 
pour parvenir au but que je m’étais propofé . Mon eftimo 
pour une Nation vraiment refpéaablc par fes vertus ; & par 
fes belles qualités , a fait naître dans mon coeur l'envie de 
pouvoir lui être utile; les rares dons, dont la Nature a en- 
richi ce pays , m’en ont fournis l’occafion , je l’ai laiîîe avec 
cmprclTcmcnt , & rien ne m’a coûté , loiTque j’ai vû quo 
je pouvais concourrir à augmenter fon bien être , par la fîm- 
ple expoiïtion des richelTes dont la Sicile regorge , & qu* 
elle ne connait pas elle meme . J’ignore ü j'ai rempli moa^ 
objet avec la dignité qui lui convient , un pareil fujet au- 
rait exigé une plume plus vigoureufe ; mais j’ai cru qu’ea. 
traitant une femblable matière il fulfifait d'unir le flambeau 
des Connaiflances à celui de la Vérité . 
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DISCOURS 

SUR LA VITRIFICATION 

DITTE CALCARA DE PALERME. 

lien n’ cft plus commun que les verrès coloris , 
I l’Allemagne , & fur tout la Bohème en abon' 
I dent . Il n’ cft plus même de boutique de ver* 
' rerie un peu bien fournie , ou l’ on ne trouve 
I aujourd'hui des criftaux de toutes les couleurs 
polTibles . Mais les vitrifications de S.' Manin 
près de Palcrmc , font d’une nature qui n’a aucune co-rélatioiv* 
avec ces produisions , & ne peut leur être meme aflimilée que 
comme vitrification • En ce cas U , elle reftemble aufti aux la- 
ves , & aux dilfèrens produits que les Volcans vomiflent , & d<rnt 
ils recouvrent leurs Cratères . 

Ou connait dans la Nature trois foncs de vitrifications , 
celle qui produit les pierres precieufes, & qu’on connait mieux 
fous le nom de cryftallilâtion i qui cft la plus parfaite de toutes 
parce qu’étant l’ouvrage, du tems, fans l’intermède d’aucune 
aiSion violente, fes panics font beaucoup mieux rapprochées, 8r 
les vapeurs métalliques qui s’y trouvent renfermées , y paraiflent 
avec plus d’éclat , pareeque l’égalité des angles réfléchit mieux 
les feifeeaux lumineux . Les vitrifications Volcaniques compofenc 

celles 
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celles de la fécondé efpéce > le violent degré de chaleur que les 
matières liquéfiées , reijoivent , l’abondance du Phlogiftiquc ; le 
concours de cent natures différentes ; prefentent quelque fois dans 
cette clafle des produftions étonnantes , pour lefquclles fouvent il , 
n’eft pas de nom connu dans aucune langue , & dans la formation 
defqiielles un Chymifte, quelque habile qu’il foit, eft bien des fois 
embaraffé de reconnaître les corps qui y ont concouiru . Telles font 
ces belles laves qu’on admire fur le Vefuve , & fur l’Etna , la pier- 
re Obfidienne de Strongoli , les vitrifications du Volcano &c. 

Les vitrifications faites de mains d’hommes fiirment la troifié- 
me claflê , & la plus nombreufe , parccque le befoin & le luxe 
éguillonnant les génies laborieux , leur a fait faire mille découvertes 
très - agréables > & très- utiles en ce genre. Il faudrait un volu- 
me entier pour la feule énumération des vitrifications que Venile , 
DrefJc , & Paris ont fourni aux Amateurs > Kunkel & Henkel en 
ont connu plus de quatre cent elpéccs différentes . Et depuis eux 
leur nombre a confidérablemcnt augmenté . 

Làs de colorer la plupart de ces vitrificartons par les vapeurs 
métalliques, ou par l’alliage des méteaux , & des demi-méccaux 
mêmes . Ifaac Rofneck Flamand , a été le premier qui ait tenté 
de puifer dans le règne végétal des couleurs plus vives que celles 
qu’offraïent les Emaux , & de chercher fi j’ofe le dire". Une autre» 
nature de vitrification . Après Lui , beaucoup de Chymiftes font 
entrés dans la même carrière , & en marchant fur fes traces , ont 
trouvé les verres d’Héliotropc , de Genet , de Fougère , de Ris , 
de Soude , d’Ortic , de Bruïerc &c. 

Quand je dis verre d’Héliotropc , ou de Ris , je ne prétens 
pas pour cela que les feuls fels de ces plantes foïent capables de 
produire les vitrifications qu’on vend fous ces deux noms . 

La baze fera toujours une terre vitrifiable quelconque , â la 
quelle la jondion des Tels d’une plante ajoute ou donne la tran- 
Iparencc , & la couleur . 

La Calcara de Palerme eft dans ce genre., & c’efl le Genet 
dont on employé les fcls dans ce pays.C’eft meme au hazard qu’on 
doit la découverte de cette nouvelle vitrification, d’autant plus fin- 
guliére qu’elle provient d’une pierre calcaire . Je 
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Je vais commencer par I hiftoirc de la découverte , enfuite 
je donnerai les procédés rélati& aux variations des ceintes > 
puis , je ferai connaître lufagc qu’on peut &ire de ces vitrifica- 
tions > eu égard à la grandeur des morceaux . 

Dans les Montagnes de Palerme , il en efi très peu de pri- 
mitives , prcfque toutes , dans une formation fccondaire , prefen- 
tcnc par tout la terre Calcaire fous mille afpedls difièrens > en 
marbres , en albâtres ■ en concrétions , en flalaâites &c. 

Cependant il en efi dont le centre renferme un noyau co- 
nique primitif, & c’efi là qu’on trouve ces belles agates , ces 
beaux jafpes qui font une des premières richefles de Sicile , & ca- 
ptivent l’admiration des Etrangers mêmes les moins Connaiflèurt . 

Cette abondance de terre Calcaire offre naturellement une 
grande quantité de bancs de pierre à chaùx . S.' Martin , Richti 
Couvent de BénédiéUns à fept miles de Palerme , dans le vafte 
Domaine de fa dépendence en a prodigieufêmenc , & fait non feu- 
lement pour Ton ufage , mais encore pour qui vient en achecter , 
une chaux excéllentc qu’on préfère même à toute autre du pays , 
à caufe de là blancheur , & rcfpéce de gluten qu’elle contient , & 
par lequel fes parties cimentent mieux les matérieux entre les 
quels on l'employe . 

J ignore la raifon de fon extrême blancheur , c’eft apparem- 
ment la nature de la pierre elle meme . Quant au gluten , les cflâis 
chymiques que j’ai fait fur la pierre , m’en ont &it appercevoir la 
ration , & j’en rendrai compte à la fin de ce Difeours . 

Le manque de bois , & la quantité extraordinaire de genet 
qui croit fur toutes ces montagnes , on fait cmplo’ier cette der- 
nière plante à éclairer les fourneaux déllinês à calciner la pierrcj 
à chaux i l’immcnlc quantité qu’on en brûlait tous les jours, pen- 
dant la quinzaine que le fourneau était allumé , laiflâit émaner 
beaucoup de Tels qui tapiflâient tout le cendrier d’une efpéce de fè- 
lénitc lâlinc , lorfque les plantes , étant déjà confumées ne fournif- 
fàïent plus de Tels , le violent dégré de chaleur qui fe trouvait alors 
concentré dans le fiiurneau agif&nt fur les pierres qui y étaient 
renfermées , après avoir calciné tout ce quelles pouvaient avoir de 
. D d calcai- 




calcaire , agiflâic en fuite fur quelques grains vitrifioblcs ou rc- 
fraiflaircs qui le trouvaïenc par hazard dans ces pierres > & fur le 
fer en diflôlution , qu’elle contiennent afsès abondemment , com- 
binait le tour avec ces (êls , qui , formant alors un efpéce de flux ^ 
ficilitaïcnt la fufion, rendaient la vitrification plus pure, parconfé- 
quent plus diaphane , efl qui plus efl , la coloraient . 

, Dans cet état. Suivant la nature des flux, ccicc vitrification 
,fc &ifant peu-à-peu , formait une efpéce de croûte audeffous, & 
à l’entour des pierres réduites en chaux . Pendant un tems très con- 
fidérable , ne fiiifant pas plus de cas de ces vitrifications , qu’on n’a 
coutume d’en faire de celles qui fonent des fiaurneaux ou l’on fond 
les minerai de cuivre ou de for, on de plomb, on les jettait i il y 
a meme beaucoup de maifons anciennes qui en font bâties toutes 
entières . Mais l’indufirle commentant à étendre toujours de plus 
en plus fon empire dans ce pays fortuné , les belles teintes qu’oru 
a remarqué dans cette vitrification l’ont foit emploïer par les mar- 
briers , au déifaut du Lapis-lazuli , dont cette production joue aisés 
bien l’oeil à une cenaine dilbncc . Par ce moïen les Proprietaires , 
(ans s’en douter , ont trouvé une production nouvelle qui ne laillê 
pas d’être d’un certain rapport . 

Quoiqu’il fcmble que ce foyent toujours les mêmes Principes 
qui concourrent à la formation de cette vitrification , il s’en faut 
de beaucoup que les teintes de tous les morceaux foient égales . 
£lles varient même à l’infini , mais, voici les nuances principales, 
avec le procédé de leur formation, fuivant que j’ai été à même de 
m’en convainere par mes cllàis Chymiques , & par l’ofifervacion des 
couches de ce fcblis , ou croutte . 

I. Cahara bleue foncée . Vitrification à baze de terre argil- 
leufe , avec furabondance de for , & peu de fol . 

IL Calcara bleue claire . Vitrification à baze de terre argil- 
leufe , avec parties égales de for , 8c de fel . 

lu. Calcara noire . Vitrification à baze de terre atgiUcufo, 
avec furabondance de fel , & très peu de for . 

IV. Calcara £un verd céladon . Vitrification à baze de terre 
refraCIaire avec très peu de terre argillcufe , & panies égales de.* 
for , & de fol . Telles 
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Telles font les teintes principales de cette vitrilication ; voi* 
ci à prefcnt les accidens qu’on y trouve communément > 3c qui ne 
laiflcnt pas d’avoir leur mérite , & leur prix . 

I. Calcara Etoilée i fond bleu clair . Vitrification à baze 
de tciTC argilleufc avec parties égales de fer , & de fêl ; Mais dans 
laquelle fc trouvent des aiguilles de la cryllalli^ioa fcléniteufe^ 
du Tel de genet , coupées tranrverfalemeat . 

II. Calcara noire Etoilée . Même accident arrivé dans une 
vitrification a baze de terre argillcufc , avec furatx)ndance de fcl , 
& tiés peu de fer . 

III. Calcara bleue foncée i baguette! comme lei ferpentinet . 
Vitrification b baze de terre argilleufe avec furabondance de fer , 
& peu de fcl . Dans laquelle fc trouvent éparfcs au hazard pln- 
fieurs aiguilles de la cryftallifction fcléniteufc du fcl de genet , 
couchées horizontalement , & quelque fois diagonalcmcnt . 

IV. Calcara noire-, à graim de pavot! blancs • Vitrification 
i baze de terre argillcufc avec furabondance de fcl > & très peu 
de fer ; dans laquelle fc trouve un peu de nitre , on de fd 
marin , dépole apparemment fur les pierres par l’humidité de l’air 
avant qu’on les eut mifcs dans le fourneau . 

V. Calcara bleu claire à ondes et un bleu un peu plus fonce. 
Vitrification- à baze de terre argillcufc avec parties égales de fer , 
& de fcl . Mais la fiilîon des matières qui y ont concourru , nca 
s’eft point fait , dans un iite égal , la matière liquéfiée a été obligée 
de s'écouler entre des morceaux non fondus encore , & ces dif- 
férentes couches ont confci vé dans leur réffroidiflèment les finuo- 
fités qu’elles ont décrites dans leur écoulement . 

VI. Calcara bleue ou noire , à points blancs farineux . Vi- 
trification defèdueufc , foit à baze argillcufc avec furabondance 
de fer , & peu de fcl > foit avec parties égales de fer , & de fcl , 
foit enfin , avec furabondance de fcl , & peu de fer . Mais fiiitej , 
pour ainlî dire , par bonds, & par lâuis, avec l’admillion des par- 
ticules Calcaires voifincs calcinées , ou des paniculcs Reffaéiaites 
à moitié vitrifiées . 

Dd i Qgin* 
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Quinze jours cil le tems qu’on donne à S < Martin à la par> 
faite calcination de la pierre à chaux , & il fuffit pour donner à 
cette vitrification l’frclat , les couleurs , & la dureté qu’elle a . Jcj 
crois que l’on pourrait ajouter encore à chaqu’une de ces qualités , 
fi l’on voulait compliquer un peu plus ce procédé, en admettant 
dans les fourneaux , d’autres herbes à Tels agiflâns , & d’autres flux . 
Cela produirait des combinaifôns variées , peut être même fingu> 
liércs , & ne nuirait en rien à l’objet principal , c’efi-à-dire à hu 
chaux, qui provennant d’une terrc calcaire, parconféqueut d’un prin« 
cipe entièrement différent de la terre vitrifiable , & des flux i ne 
pouvant point fe combiner avec aucun des corps qui feraient admis 
dans les fourneaux > au milieu des vitrifications différentes qui s’y 
formeraient , conferverait toujours fa pureté, & fi j’ofe le dire, acquer- 
rerait peut-être encore un dégré de bonté de plus, par la plus grande 
divifion de fes molécules triturées, & broïées par l’aéfion mordante 
des fels , qui s’y trouveraient . 

Comme toutes les vitrifications en général , fans en excéptec 
même celles qui fortent des fournaifes Volcaniques , celle de 
S.‘ Manin près de Palerme , ne fe forme qu’en petits morceaux , qui 
ne paffent pas pour l’ordinaire fix pouces de longueur, fur, à peu* 
près, quatre Pouces de largeur, & autant de hauteur, ou d’épaiffeur . 
Ce qui empeche qu’on n’en puiflc faire des meubles d’un cer- 
tain prix. Cette matière dailleurs fe travaillant très bien, & re- 
cevant un très beau poli , excépté locfquc la Calcara efi étoilée ou 
mouchettée, car alors tous ce qui n’efi pas le fond même de la vi- 
trification , ne prend qu’un poli terne , & qui par confequent n’a 
plus ce tadf velouté au toucher , qui fiiit un des principaux mérito 
des ouvrages de ce genre . 

La dureté de la Calcara furpaffè de beaucoup celles de tous 
les Marbres ,des Albâtres j Allabaflrides , Concrétions & autres corps 
calcaires , reflèntblc beaucoup même à celle des cryflaux de roche 
de Bohème, mais ne s’approche nullement de celles des agates , & 
des jafpes de Sicile qui , diflcient eux mêmes beaucoup des pierres 
orientales en ce genre . Cependant on eft obligé de la travailler â 
la roue , fur tout pour en faire des boctes ovales ou rondes de deux 
: mor- 
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morceaux ïculcincnti des petits vafes , qui au premier coup d'ocit 
fcmblent être de lapis-lazuli &c. Et l'on ne reconnait m£me que 
c’eft une vitrification > qu’en mettant le corps entre l’oeil , & le jour. 
A lors une teinte d’un verd de vcifie décclc l’arrangement ordinaii 
rcs des particules vitrignes , ôc la magie de la couleur oper6c pat 
la refraâion des faifeeaux lumineux , n’efl plus fujette à rillufioiu 
d’une furfâce colorée . 

Pour ne rien laifler à délirer fur ce chapitre. je vais joindre ici 
l’analifc que j’ai faite de la pierre Calcaire qu’on emploie , dans les 
fourneaux à chaux de S-‘ Martin , & qui produit cette vitrification. 

La couleur de cette pierre varie fuivant les différentes propor- 
tions des corps hétérogènes qu’elle renferme . 

Elle cil d’un j.iunc rougeâtre lorfqu’clle contient du fer en dif- 
folution , fous une forme ochracée . Elle cfl d’un jaune extrême- 
ment pâle , lorfqu’ellc efl dans fon état de pureté naturelle . Elle tire 
fur le rouge pâle , lorfque la preicncc d’un alkali volatil y a formé 
la combinaifbn d’un btpar fulphurh . Prcfencc que l’on reconnaît 
toute de fuite par l’odeur forte qui s’en exhâle . Mais ces combi- 
•' naifons font très rares ici . 

Le grain de la pierre cfl d’une double qualité ; il en efl qui 
forme un vrai tuf coquiller , mais on en fait très peu d’ufage par- 
ce qu'il donne peu de chaux . En cela on a tort , car la chaux co- 
quillcrc cfl la meilleure pour ciifienrcr les materieux.. L’autre grain 
cfl uni , friable , opâque & d’un jaune pâle , comme je l’ai dit plus 
haut , quand il n’admet aucun mélange . 

- Dans la formation de cette vitrification il y a une contradiilion 
finguliére à obfcrvcr ; c’ell que le genct qui n’cfl brûlé que quel- 
ques jours après qu’il a été coupé , donne très peu de fêl , car la 
majeure partie s’en évapore pendant le tems de fon repos. Au lieu 
que les pierres qu’on employé tout de fuite en les tirant de la car- 
rière ne valent jamais celles qu'on a laifle en tâs pendant quelques 
fêmaincs, la chaux qui en provient cfl plus blanche, & les vitrifi- 
cations ont plus d'éclat . Serais-ce l’air qui , par fon influence , faci- 
literait la calcination en aidant à divifer mieux les parties , & qui 
dépoferait, en même tems , mille panieuks Iklincs fur ces pierres . 
' • . , Voici 




Voici la pierre d'achoppement de l’übl'crvatear , & c'eü dans de 
(einblables analilcs que les connailGiaccs du plus habile homme 
éch<'uent . Toutes les fcicnccs ont leurs éccnils mais fur tout celle 
de la Nature , dont le champ cil fi vafte , & fi fort en proie aux 
écarts d’une imagination déréglée. Il fout cependant efpérer que cha« 
que moment ajoutant au capital de notre acquit > un jour fixera en< 
fin notre incértitude , & s’il ne nous rend pas raifon de tout > il rem 
dra du moins , i cet égard , nos défirs plus fobres > par la connainàm 
ce de notre propre fitiblcfTe qu’H nous fora mieux connaître . 
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AVI S 

DE L’ AUTEUR. 

J 'Etais occupé de Nmpréjfion _de cet Ouvrage , 
lorfque ÿ reçus par la pojle une lettre de la 
part d’un Anonime, renfermant les articles fuivans 
relatifs à ma Lithographie Sicilienne . Flatté de 
t honneur qu’on fat fait à cette produûion de la^ 
croire digne et une Critique , f aurai bien 'voulu en 
remercier l'Auteur , Çf répondre , en même tems 
aux ohjeâtons qutl me fat fait . Ài ais , ne fâchant 
ou adréjferma réponf, fat pris le parti de faire im- 
primer Cune t autre à la fuite de maLythologie . 

De cette façon , fefpére pouvoir fat ts faire , aux de- 
mandes de l’Auteur anonime , répondre , eiL» 
meme tems, aux nouvelles difficultés qu’on pourrait 
élever fur le même fujet . Pour n’avoir aucun re- 
proche de manque d’exaélttude à me faire , fai 
fait imprimer la lettre telle que je fat reçue , ne 
me permettant que la fimple corédion de quelques 
fautes itortographe échappées à la plume de l’Au- 
teur . J^^nt-au fille , c’eéi celui de f original . 


LET- 
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L ETTR E 

D’UN ANONIME. 

AdreJJèe à f Auteur, au fujet de fa Lythographie Sicilienne 
imprimée à Naples en ijjy- 


T Out Anuceur de la Minéralogie fçauta, allurémeru beaucoup de> 
gré a l’illudre Auteur de la Lythographie Sicilienne du cadeau 
agréable qu'il lui en a fait , pui» qu'on y ell informé d'un pays bien 
moins connu de quelques Provinces de l'Amérique . Nous éfperons 
qu’il voudra remplir fa proméd'e & fatisfaire no re artente fur les 
'Tomes fuivans ,& Lui en rendons d^à grâces d'avance . Nous fouhai- 
terions aulfi , qu'il voulut fe charger de la Minéralogie Siciliennes 
en général , c'cft>d-dire qu’il traita les métaux , demi-métaux i 
fels , bitumes , tetres &c. de cette Isie , car , quoique ce champ 
foit bien vafte , perfonne ne nous paroit plus propre i rendre cet 
important fervice au public que l'idullre Auteur , vu les grandes 
l'iaifons qu’il a dans le pays , réunies à fes belles connaillances . Nous 
trouvons dans les Cabinets des curiolîtés naturelles maints minéraux 
qu’on nous donne comme venant de la Sicile & qu’il faut piendic pour 
tels fur la parole des proprietaires. aétion géncieufe! li en_> 

donnant une Minéralogie éxaâc de la Sicile , l’il.ultre Auteur voulût 
par là défabufer les Amateurs , & dévenir par là leur Inllruâeur . 

Sur une réquilition éxpréil'e nous prennons la libellé de faircj 
ici quelques remarques fur le Toincl. (a) de la Lythographie Sicilienne, 
non pas pour critiquer l'Ouvrage , mais uniquement afin de nous 
inûruire 8e de nous éclaircir fur plulîeurs douces que la léâure de 
l’Ouvrage en queûion a fait naître , 

I. Pour quoi M.' le Comte a-t-il-mieux aimé de divifer les 
pierres en Dures , Semi-dures , Tendres , Sc de différentes 'Ustures , au lieu de 
fuivre la partition reçue de nos meilleurs Auteurs Mihéralogilles , 
comme Valcrius , Cronflaed , Bomare &-c. La dureté des corps na- 
turels nous paroit trop vague , trop infuffirante pour qu’on puilTe 
la prendre pour un ligne caraâérifliquc capable a diÛinguer les dif- 
férences élpeces d’encre elles , 8c ne nous indique nullement Ia_> 

Natu- 


(a) Lx Lythogriphie (T h Lythologie Sicilienne , U Théorie des t'olcms , 
U AJ'nénloxie DocirnsHir/ue Métallurgique fuivie de la Minethrydrologie , & le 
Botanicon Etbnenfe, ne compofeni point les Tomes' d'un feul Ouvrage ; rc-» 
/ont des traités fëparés oferts déjà au "Public , ou devant Une dans peu , 
mais /ans aucune rélation de Hun a faune. 
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Nature «Jes chofcs; au lieu, li je dis: quartz i Ipath , Iluor, chaux, 
atgiUe &c. tout le Monde inftruic entend dabord ce que je veux dU 
rc par là. De plus la cladïticacion: adoptée par l'illultre Auteur dons 
ne lieu à cooldndre aifemciK des variétés d'une mc'ine élpece ; en uit 
mot elle 1-àit foupçouncr , comme fi la Lytbographie Sicilienne n'eut 
été écrite que pour des lapidaires ; au lieu quelle mérité l’attentioiui 
de tous les Couiuifléurs < • , 

n. Une fuis adopté cette méthode , il fallait ranger chaque éfpe> 
ce fous fu|i genre , ce que l'illullre Auteur ne paroit pas avoir ob- 
fervé, s'étanr, apparentent repofe fur la iidelité des lapidaires, qui; 
à la vérité peuvent mieux que tour autre , juger de la dureté de.j 
chaque pierre' qu'ils travaillent, mais dontil'intcrcc n'elt pas toujours 
d'avouer la vérité . Nous avons l'honneur d'alfurer M.' le Comte, 
que le» Deudtiâes , les Lumachelles , ( marbre à coquilles ) les Sera 
pentines , les pierres Stellaires , en tant qu'elles ne font pas changées 
en nvatiére agatine , lès fpaths , les concrétions , ou pierre Halaéiià 
ques &c. ne font pas plus dures que les marbres Le lîlex , au 
çontraire , les porphyres & certaines éfpeccs de granités , méritent 
plutôt une place parmi les pierres dures , les granités en général ; 
enh'n , les bafaltes , les pierres à rafoir , apartiennent à cette clalfe 
que niluftre Auteur apelle demie dure. Il fe peut, neanmoins que la 
Sicile produife ces foifiles d'une texture différente , & en ce cas nous 
avouons notre ton. • • 

' |I1. • Le nombre des jafpes & d’agates expofé dans la Lythographie 
Sicilienne , elt allurénient fi grand , qu'il n'y a pas de pays connu , 
Ou on en ait trouvé autant . Relie à favoir H ce font autant de va- 
riétés llables & conllantes, dérivantes toutes de certains caveaux ert> 
gailciie ou en couche, car (î cela n'eff pas , & que les variétés ad- 
duites viennent des caillons trouvés au luaard par ^i par là, notro 
étonnement fur la prétendue richellé en cetté forte de ptoduâionsl 
de la Sicile ccil’era , & nous n'y trouverons rien-de particulier ,vd quel 
tout autre pais en pourra produire autant . Preuve de cela la Polo- 
gne , qui , n'ayant pas une feule mine de cette éfpece ell auffi ri- 
chement douée en toutes fortes de .cailloux que la Saxe ou la Bohê- 
me . Mais li nous voudrions dire ; que telle ou tche éijvecc s’y trouJ 
ve , ce feroit en impofer au public , car nous me ferons pas’Iùrd 
d'en ttouver deux morijeaux.,égaux , !De plus uiv.feul .caveais.cos»> 
tient ordinairement plulieurs variétés, que les lapidaires fa vent enco- 
re conüdcrabicment augmenter par les diffé.entes coupes , il faut 
donc être fur fes gardes contre eux , fans quoi on rifque d'en être 
fcdiiit . ^ V 

IV. Pour ce qni cil des pierres précieufes dérivantes & trouvées 
dans la lave, elles ne font , au foji4 que des vitrincations produi- 
tes par le feu des Volcans . Lé Lord Hamilton nous en a déjà don- 
né d'af>èz bonnes dércriptioiis , dans fon mémoire lur le Vefuvo . 
Mais fctois-ce bien poliible que la Sicile emiere , coiiipolée de tant 
de Montagnes manquât tout- à fait de cryiUllifaiions quarizcufcs 

E e colo- 
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^oloiécj , telles que )cs Tapâtes , les Amcchylies, les Siphyrs, le« 
Xilretutes , les Berils , les Chryfoiilces .&c. Uoniions qu’on nVn . 
trouve pas en cailloux parccque les couches de terre de cette île ne 
font coinpofécs que de lave , mais U y a cependant beaucoup de> 
Moutagues , feroient -clics entièrement dépourvues de gangues! Lil- 
lullre Auteur nous cite lui-mcme, outre la grande liile d'agates 8e 
de jafpes, qui ne croill'ent au Fond, qu'en gallerie, quelques mines, 
preuve donc qu’il y en a comme nous le favons par d'autres s il 
paurroit y en avoir bien d avantage , lî la Nation ne l’eut pas em- 
pêché , par les obdacles qu’elle iit aux mineurs Saxons que le Roi 
d'Erpagne d'aujourd'hui avoit l'ait venir à grands-faix . Ce fera donc 
aulG la raifon , pourquoi l'on ed jufqu’a pcéfent dans la ferme per- 
fualton qu’il n'y ait point de mines de fer , tendis qu'on en a d'aulB 
grands indices dans les couleurs des marbres & d’autres pierres . 
Nous relions encore toujours dans la ferme perfualion que l'Evangi- 
le fe vertliéroit auflî ici , pourvu qu’on en liiivit les préceptes : chet- 
thez , & vous trouverez . 

Y. C’ell un fait que la plupart de pierres précieufes colorées 
perdent leur couleur dans un certain degré de chaleur . Il n'ell pas 
moins vrai qu’on peut teindre des criüaux fans les fondre , mais 
il ne fuit pas de la que toute pierre criflalline colorée reçoive fa 
couleur au moyen de la fumigation . L’art de faire des pierres pré- 
cieufes ed , à la vérité de nos jours bien plus en vigueur que ja- 
mais , mais il n’en cil pas plus connu que s’il n’éxilloit pas du 
tout . D’ailleurs , comme c’eil une chofe connue que toutes le» 
crydallifations prefque fojent l’élFcc de l’eau il ell plus naturel dcj' 
croire que ces cryllallilations foient déjà teintes dans leur état de 
fluidité , que It nous voulions nous perfuader quelles le deviennent 
apres pat des vapeurs métalliques . Nous n’inTiilons cependant pas 
flir notre opinion , & ferons d’abord prêts a admettre celle de l’il- 
tyftr n • éics qu’U DOus aura convaincus de notre erreur . 

. Enfin nous ofbns prier M.' le Comte de vouloir bien à l’avé- 
nir ajouter deux étiquettes trcs-nécéllaircs à l’énummeration des 
fb/Slcs Siciliens , qui font celles de réfpece de ta Montagne ou do 
terre , où on les trouve , comme auffi celle de l’épaiflcur & pro- 
fondeur du filon . Deux circonfltnces fort importantes pour les 
ifoonoiflêuts , fit qui donnent lieu à juger de bien des chofes . 



RE- 


Digitized by Coogle 



@ « 9 


RÉPONSE 

I 

^ lettre de L’ ^H^OV^ŸME, 


A vant que d’tntrer en matière , & avant que de répondre auk 
objcâions qui m’ont été faites par l'Auteur de U Letrre Ano- 
nyme ; je crois de mon devoir de le remercier de la manière obli- 
geante & pleiite d'indulgence dont il a bien voulu traiter ma Lytho- 
graphie , &; Ton Auteur . En parlant des Oètraâcurs de la Littéra- 
ture , an célèbre Poète a dit : U O-itlijiie tjl aifîe , mais ton efi diffi- 
cile , cet axiome n’a en vue que ces Zoïles dont la plume envieufe 
répand Air tout ce quelle touche le fiel amer dont ils fe nouriflent 
eux mêmes ; mais en lifant une Critique aufli Judlcieufe , & aulli 
honnête que celle qu'on m’a Fait l'honneur de m’adrelTer , bien loin 
de m’en plaindre , j’âi tout lieu d'en devoir être flatté ; 8e quoi- 
que nous ne fofons pas du même avis Air beaucoup d'Articles , je 
ne puis m'empêcher de déclarer que j'aurai autant de plaiflr i con- 
naître le hiaturalifle Anonyme, que j'en ai eu d lire les obfervationS 
que renferme fa Lettre , 8e aux quelles je tacherai de répondre 
mieux qu’il me fera poflîble , également par Articles féparcs , ainA 
que l’a fait l’Anonyme , afin d'oppofer mieux la delfcniê i l’attaque. 
- J. Dans le premier Article de cette Lettre on paraif étonné de 
ce que je me fuis abfolument écarté de la route qne beaucoup 
d'Auteurs très refpééiables m'avaient tracés dans la manière de_s 
Claller les produits de la Nature rélatifs au Règne Minéral . J’an- 
rais à cette objcilion uiie réponfe fort Ample i donner ; c’eft que 
dans tout ce qui n’eft pas fondé fur une vérité confiante & généra- 
lement reconnue , Il eft permis à chaque Etre penfant d'établir des 
doutes, de former des fyflêmes, de chercher enfin par mille efforts 
i mieux connaître la chofe qu’on ne l'a connue jufqu'à prefent i 
Mais je ne me contente pas de cette réponfe ; c’eft trancher lo 
noeud Gordien , En expofant ici les motifs qui m'ont engagés à 
agir aiiiA,je tacherai de le délier. 

, Valerius , Cronfted , Bomarc St tant d’autres célèbres Minérâ* 
logiftes , voulant clafitier les produits de la Nature rélatifs au Rè- 
gne Minéral , tantôt ont déciit chaque efpécc d'après fes qualités 
particulières , tantôt parlant génériquement , ont placé les fubftances 
fous une clafiê générale . C’eft ainti que l'on voit dans beaucoup 
d’Ouvrages les Spaths , les Quarti , les Concrétions 8cc. décrits 
dans des Chapitres féparés , tandis que dans d’autres , ces mê-' 
mes fubftances ne font dépeintes que très en abrégé , 8c tous les 
efforts de l'Auteur n out eu pouf objet que le devéloppement des 
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inari]ucs Ca.aitéiilliques des cjualit^s relatives à la Nature de la_> 
terre qui a ÎDildc' fur la forinadoti de'^ces produits. 

Je fuis trop. perTuadé de l'utilité de ces deux méthodes pour 
ne pas le*- avoir employées toutes les deux , ou du moins une d’el- 
les dans mj ' Lyrhojvraphie , fi j’avais ambitionué de Lui procurer le 
titre d Ouvrage Clalfiqiie ; mais ayant en vue de traiter cette matière 
plus au long dans ma Lythologie , j’ai .fait ce Catalogue raifonné , 
uniquement pour mon inftrtiàion , ainfi que je l'ai annoncé dans 
mon Oifeours Pcéli.ninaire placé à la tête de la Lythographie ; & 
fans enibi aller la méthode fy Hématique de ces fortes d'Ou /rages; 
j'ai dallé ces fubllances ainfi que les claflenc les Marbriers eux mê- 
mes ; c’elf-à'dire , fuivant leur degré de dureté (a) . L’amitié, 8c 
l’envie d'être utile i un pays où j'ai pallé des momens bien agréa- 
bles , m’ont fait pubi'ier des remarques faites fimpicment pour aia 
der ma mémoire ; & pour mettre mon labeur plus à la portée de 
ceux que je voulais fervir , j'ai eu pour eux la même indulgences 
que y avais eu pour moi . Les louages obligeantes de 1' Au- 
teur An.Jiiyme ne m’ empêcheront pas de développer ici le mo- 
tif & l'objet de ma Lythographie , rje ne l’aî point écrite pour 
les Nattiralifies favans ; ils connaill'ent trop bien U Nature ; fans 
que je me donne la peine de leur dén'nir. cl.aqu'un de fes produits: 
j'ai écrit pour les Marbriers, & pour les Amateurs , afin d’ecUirer 
les uns fur la Nature des fubllances qu'ils emploient iourutllement, 
& de mettre les autres dans le cas de le procurer .toutes les pro- 
duélions précieufes de ce genre , donc la Sicile peut embellir' leur 
Cabinet, Dans ma Lythologie j'ai eu un autre objet , & nccéifaire- 
mciit j'ai du fuivre un plan different . ^ 

En m’invitant i me charger du foin de donner une defeription 
éxaéie des produits rélatifs à la Minéralogie Sicilienne , l'Auteur 
Anonyme me fait beaucoup trop d’honneur ; en lui réitérant mes 
icmcrcimcns au fujee de l'opinion avantageufe qu'il veut bien avoir 
de mes travaux , je prendrai la .liberté de lui rappeller que quoi- 
que privé des encourragemens qu’|l me donne , déjà dans ma Ly- 
(hographie j’ai ofé annoncer au Puplic mes projets fur cette partie 
de l'Hilloire Naturelle de la Sicile . je lui rappelle cette particula- 
rité afin de le faire reffouvenir que dans le même Ouvrage parlant 
du faible mérité de cette produâion ephémere , j’ai annoncé un Ou- 
vrage uniquement celcrvé i la partie principale de la connailfanco 
des pierres , c’ell-à-dire , au fccret de leur formation . D’après 
cet expofé l'Auteur Anonyme pouvait aifément concevoir dans quel- 

/ les 


(a) Tomquoi U dureté des corps de-vrait- elle être vague & iufufifante^ 
4 la parfaite difliiiûion des produits moins précieux de , la “Hature , puif- 
que c'cfl la marque CaraBérihique U plus fùre pour faire reconnaitre le Dia- 
mant du Crijlal , l'Emeraude du Trage , le Hubis de la f'emeillc , la Jac'tru- 
te du Grenat , la Topage de la Oyfoprage &c 
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les bornes j’avais voulu renfermer ma Lythographie . Et les déno- 
minations de, Dures, Sémi - dures , tendres 8c de différentes Ti/tture ; quc^ 
je donne aux pierres , font autant de Toucheaux , ou plutôt font 
autant de Guides pour conduire les Amateurs limplement curieux, 
ou bien les Ariiftes (iinplcment laborieux , comme l'eft le plus grand 
nombre dans les deux dallés . 

II. La fécondé objcâion de l’Auteur Anonyme roule fut la ma- 
nière dont j'ai claffirié les produits diHerens que j’ai analifés , mê- 
me en fuivant la méthode que j'ai embralfée . Rélativement d la^ 
première inculpation , de m'être peut-être trop fié aux marbriers 
du pays , je compte y répondre dans l’Article fuivant, plus propre 
i mon avis à cette di feu i lion ; quant au fécond point, dans lequel 
l’Anuiiyme dalle la dureté refpéâive des produits, j’oferai lui deman- 
der la permilTion de m’etendre ici un peu . Quelques veines agati- 
nes , quelques dépôts cryflallifés , ne changent point la Nature du 
marbre dans le fein duquel ou rencontre ces accidents par hazard. 
Ainli , qui dit marbre , dit une fubllance Calcaire , plus ou moins 
dure , fuivant l’action plus ou moins vive des acides qui ont con- 
courrus à fa cimentation , & furtout par la fineife de Tes parties 
compofantes qui ont permifes une juxta-polition plus ou moins uni- 
forme , une union plus ou moins llriâe . Les variétés à ce fujet 
font infinies , mais la différence en général ell très peu de chofe . 

Il n’en ell pas de même des autres produits que cite le Natu- 
ralille Anonyme . Les Spaths fiilibles font très durs , comme Nature 
entièrement Vitriliable îles Spaths vitreux , leur cèdent très peu quant 
i la dureté , étant le produit d’une terre Refraâaire . Les Spaths 
ordinaires mêmes , quoique tout à fait Calcaires, ont un degré de 
dureté bien différent de celui des marbres . Les Dendrittes , ont pour 
thés une baze refraâaire , & une dillblution métallique , deux motifs 
fuififans pour donner à leur ciment un nerf que n'a pas celui qui 
unit les atomes des marbres . Les Lumachellcs & les marbres i 
coquilles , car je dillingae les unes des autres, font peut-être les 
(éuls produits qui offrent une dureté égale à celle des marbres ; en- 
core, dans cene Nature, ell il des efpèces , qui ont des veines étran- 
gères très dures . La Serpentine , efpéce de pierre Smeâite , ou de 
pierre Ollaire , cft trop détrempée par des Principes huileux & alka- 
lins , pour ne pas offrir à la taille une réliflance très opiniâtre . Il 
fulfirait je crois pour prouver fa dureté , de fijavoir que cette pier- 
re acquiert au feu un degré de dureté inconcevable , pour être per- 
fuadé que cette fubllance n’efl point d’une Nature aulfi peu folide 
que le marbre . Les Concrétions les plus délicates font toutes igne- 
Icenrcs , & comment pourraient-elles faire .naître l'crincclle , fi leur 
parties compolantes n’offiaîent à l'acier une réfillance égaie? Il en_, 
ell de même des Stalaâites , des Stalagmites , des ülléocolcs igné- 
feentes Sec. Les Alaballrides n’ont pas la même propriété , mais 
par l’arrangemcm de leurs parties , le eifeau éclate plutôt leur tiflu, 
qu’il ne le taille . Les acides n’opcteiit fur ces fubllance qu'une ef- 
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fcr\efccnce p^llagé c , Si avec l’adjonàlon d'un Aux elles le vitrt- 
ficm . Les pierres Stellaires , doivent leur origine à la lipidincaciun 
d’un madrépore quelconque , par conlifquent leur baze elt calcaire , 
mais l'acide marin qui les lapi.idie , les pénétre avec tant de vio- 
lence , ou 'il acnaturc , pour aiiiii dite , leur elicncc , & les acides 
agiuent fur ces produits comme fur prerque tous ceux qui tiennent 
à la terre Kefraâairc &c. Les Granités ne font poiiit des pier- 
res abiolument dures , puifquc le lélu Spath entre dans ta conipoli- 
tion de leur malle (a) . C elt plutôt une pierre neutre , rtl'rari^ire 
fuuép’ible de calcination , comment aurais-|e pu la mettie à côté 
de> jalpes & des agates 1 Le Porphyre, eA vraiment une pierre t.és 
dure par fa nature , mais ne fc trouvant point en Sicile , je n'ai pd 
en dire que quel |ue mots pour prévenir les Etrangers fur l'iuée gé- 
néralement repan Juë au dehors , 'de léxillence de cette fubltance ; 
dans cette Isie . Les pieires à Kazoirs , dans le cas des Granités, 
font d'une nature trop compliquée pour avoir pu être dallées par- 
mi les pierres dures , mais en même rems offrent des grains trop 
opiniâtres à l’aâion de la roué pour les placer parmi les pierres 
Sérni* dures, ainli que paraitrait le délirer le Naturaiilie Anonyme. 
Etirin, les Bazaltes ont été généralement reconnues pour les produ- 
âions les plus dures que la Nature nous ait prétenté apiès les pier- 
res précieufes , & je les aurai même mis tout de fuite aprè, les 
agates & les jafpes, lî la Sicile en eut offert des dépôts contidera- 
bles , & s'il ne nous était déjà comiù , que ce font des produétions 
dutis â l'aétion des Volcans ; dont je dois analifer les effets St tes 
produits dans un Ouvrage féparé . Mais quand même cette fubltais- 
ce devrait fon origine à un limple arrangement de parties compo- 
fantes fait par la main du tems ; j'ignore pourquoi l’Auteur Anony- 
me voudrait que je les eufl'ent claffée parmi les pierres Sémi- du. e, , vû 
la différence de la dureté & du poirïs de cette matière , d’avec ceux 
de tous les produits que j’ai rangés dans cette clalfe . 

III. La délicatéffe de l’Auteur Anonyme lur 1 Article de la bon- 
ne foi des marbries , fait honneur i fa façon de penfer , tout noo- 
néte homme fera de fon avis la dcll'us , & les Siciliens eux mêmes , 
quoique très antichés de la poffélEon de certai.ies produétions que 
leur pays n'a jamais vu naître dans fon fein , ne pourront qu y ap- 
plaudir . J’y joindrai mon fuflfage , mais avant tour je prierai 1 Ano- 
nyme de relire ce que j'ai dit i ce fujet dans le Difeours P.éliminai- 
re de ma Lythographie . Si j'avais été homme â me liér à des rapports 
apocryphes ,& à l'illulion d’une taille étudiée, je n'aurai pas cherché 
i prévenir mes Leâeurs i ce fujet . 11 eli plus naturel de redouter 
un mal qu’on connaît , que de déclamer contre un mal dont on ne fe 
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(a) 0» peut U deljui toufUter A/.' de U Condtmine qui tippotte dms fit 
Ouvrages que les fîtes de l'Eguillt de Cléopitre à ^léxandrie , a pliifieurs 
de fes pirties dà'i cilcinées pir le contiB médiat de fah , un Obélijque-» 
d’agate tu de jafpe , n aurait pas ijfuié cette injure. 
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dé.ie pas. Qaoiq if U tro;iipciic foie U rcilource ordinaire des gens 
de bas aloi , ce n'ell point aux yeux d'un Naturaiifte Chymide que 
la f.auUc peut einploier les véteinrns de la veiité. Si l'ail elt trum- 
p<- par une apparence inenrongé. e , les toucheaux de la Cliy mie vien* 
nent au iccoucs tle la Nature , & aérnafquciu les feduéteurs chefs 
dtruvre de Ion rieal . Ce n'cll pas moi qui ai a'ligné à la Sicile la 
pteniiérc place parmi les pays fa O'ifés par la Nature dans la richef- 
fe de leurs produits . Mille plumes célébrés ont garanti cette véri- 
té . Cependant, li dans lanalife que j'en ai fait ptir moi mène, je 
n'eus vtà que des preuves légères d'une réputation fi générale nent 
éianlie , ami de la vérité, bien loin d'être l'Apologilte d'un bruit vaa 
^ue , d'une idée injufiement adoptée par le vulgaire , j'aurais emplo'ié, 
a décréditer la cro'iance de l'etonnante variété des marbres en Mci- 
le , la même plume dont je me fuis fervi pour combattre la préten- 
due naiilance des Berils , & de tant d'autres pierres précieufes,qu on 
cro'i'aii fi long rems naître dans le fein des Montagnes de cette Isle. 
Non content d'examiner les blocs dépofes ches les maibries , d'en_> 
faire tailler des échantillons dans ma piélence ; j'ai vifité prcfque tou- 
tes les carrières de ce pays ; j'en ai analifé tous les produits ; & fi 
l'iinmenfe travail que cette analife m'a coûté peut faire naître en mot 
quelque prétention , c'efi celte, d'avoir dit la vérité . Quant-à la.» 
manière donc viennent les jafpes & les agaces en Sicile , je crois 
mètre plus d'une fuis expliqué à ce fujet je me fuis toujours lervi 
du mot de couches dans ces deux Ouvrages , je ne l'eullé point taict 
fi les jafpes & les agates ne fe trouvaient en Sicile que feulement en 
cailloux, comme pieique partout. Il arrive fuuvent, funout parmi 
les agates , qu'on employé certains cailloux agatifés oui en ont l'ap- 
parence . Mais ou ce n'eli que des produits étrangers fimpiemenc agati- 
fés , ou fi ce font des vraies agates , ce font des émanations , des 
fractures des couches fupéiicures, détachées par accident, & rédui- 
tes dans cette forme roulée par le frottement continuel auquel eiles 
auront été ailujeities . 

JV. Après m'avoir attaqué fur la trop grande variété des jafpes, 
des marbres kc. d' écrits par moi , comme éxifians en Siciica s 
l’Auteur Anonyme me reproche de nier la préfence & la lbrmation_> 
des pierres piécieufes dans ce pays , & employé à ce fujet trois ar- 
gumens contre moi . Le piemier; efi le témoignage de M.' le Che- 
valier Hainilton Miniftre Plénipotentiaire de 1a eour de Londres i 
celle de Naples , qui nous a donné la défeription des fluors trouvés 
dans les laves du Vefuve . Le fécond , l'abondance des cryllallila- 
tiüiis quartzeufes en Sicile , parmis lefquels le Naturalifle Anonyme 
place les Topazes, les Amethyftes , les Saphirs, lesCj.cnats, lesBe- 
rils , les Chryi'olites &c. Le troificmc entin , la préfence de tant de 
mines diflerentes , dont abonde ce pays , & dont les exhalaifons de- 
vrai'enc naturellement influer fur la colotifation des ciyltaux . J'y 
répondrai féparemeni: l'Ouvrage de M.' le Chevalier Hamiiton, ic- 
{u du Public avec les applaudUl'cmcas qui lui lout dns , .na eu en 
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me qae deux objets ; celui de prefenter aux Amateurs une fuite com- 
plette des variétés offertes par le Vefuve , & celui de ramener les 
lavants à l'opinion prefque univerfellement re^uc de la marche dei 
Volcans , de leur influence fur notre Globe, & des prodigieux chan- 
gement opérés par eux; changemens , que l'on attribuait à mille cau- 
îes étrangères . La réputation de l'Auteur , fes obfervations , les rai- 
(bnnemens , & les travaux d’un eflain de Naturalifles qui après Lui 
ont été les apôtres de cette vérité , ont établis fur des fbndemens 
inébranlables un fyflême aufli fublime que jufle . 

Pouffant plus loin fes travaux , cet illnflre Auteur voulant unir 
l'utile à l’agrcable , il s'eff plu à chercher dans le fein des débris 
Volcaniques des fubflances propres à être employées,& l’Europe doit 
à fes foins tous ces beaux moeubles qu'on fait de lave de nos jours . 
Subflance qu'on m’eprifait il y a peu , & qu’on ne refervait que pour 
les emplois les plus vils . Les travaux de M.' Hamllton nous ont 
enrichis , & ce n’efl pas la première fois que les belles connaiflan- 
ces d’un fcul Génie ont fait réfléchir fur fou flécle de nouvelles lu- 
m'iércs . De l’employ des laves , M/ le Chevalier a étendu les éilais 
fur les fluors du Vefuve; brillantés fous fa diréâion, ces cryflaux, 
dans nos Cabinets, offieur une objet de curioflté de plus, mais fes 
efforts, d ce fujet , n’ont fervi qu’à nous faire voit d'une manière plus 
dillinâe le défavantage de l’art en opofition avec la Nature . 

L’Auteur Anonyme ne peut donc rien en conclure eu fa faveur 
rélativent à l’exiflance des pierres précieufes en Sicile ; quant à celle 
des fluors , je ne l’ai jamais niée . 

Le fécond argument dont l’Auteur étaye fon opinion , eft l’abon- 
dance des Cryflallifations quartaeufes dans ce pays , parmi les quel- 
les l’Auteur place les Topazes , les Amethyftes , les Crylôlites Hcc. 
Quant aux cryflallifations quartzeufes , bien loin de nier leur prefen- 
ee en Sicile , je crois avoir au contraire afsés fait connaître com- 
bien elles abondent par la défeription des variétés les plus remar- 
quables de cette fubflance que ;’ai décrites dans cet Ouvrage . Mais 
en en parlant , jamais je ne les ai confondues avec les cryftaux 
connus fous le nom de Topazes , d’Amethyfles Sic, C'aurait été man- 
quer aux Principes , qui doivent être , à ce qu'il me parait , la baze 
de tous nos fyftêmes . En premier lieu.ies cryflaux des pierres pré- 
cieufes font toujours d’une configuration exaâcment prononcée , 8e 
toujours conflante , nés dans le fein de l’ordre & du repôs . Lo 
Quartz efl le produit d’une cryflallifation tumultuaire formée dans 
un fluide agité , parconféquent fans fuite , fans ordre , fans contigu- 
ration déterminée . 

Les cryflaux font tranfparents , lympides . 

Les quartz , opaques 8r laiteux . 

Les pierres précieufes doivent leur couleur à des vapeurs métal- 
liques très déliées , par conféquent leurs particules colorantes font 
logées dans des chambrures impercéptibles , 8e dont l'aâion d’un feu 
violent ne peut les tirer qu’avec peine . 

Les 
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Les quartz colorés au contraire , foie par le fluide déjà teint, 
foit par une inliltration groflTiére des vapeurs métalliques , les lâ- 
chent du moment que le feu , ou bien le Ample concaâ d'un acide 
ouvre leurs pores . 

. - Par ces preuves, & par beaucoup d'autres qu’il ferait inutiles 
de rapporter ici , l'on voie la différence des deux Natures . Le Na- 
turalille Anonyme fera , J'en fuis fur, de mon avis ; Se ce fera des 
Spaths vitreux; ou des quartz colorés qu'ij aura voulu parler dans 
fa Lettre ; en ce cas là , je le prie de vouloir bien lire dans ma Ly- 
thologie les Articles féparés confacrés à ces fubflances , & il verra 
que je ne nie point leur éxiflence en Sicile, mais je le prie au'fi de 
ne pas les regarder comme pierres ptécieufes; car alors nous no 
ferions pas du même avis , 

Le troiliéine argument enfin, a pour objet l'abondance des mi- 
nes en Sicile , & l’efiêt naturel qui en doit émaner dans la colorifa- 
tion des cryftaux . Le Principe rapporté par l'Auteur Anonyme eft 
des plus vrais , ce font les vapeurs métalliques qui influent fur la^ 
colorifitiois des cryflaux . La Nature fuit la mê ne marche pour 
vaiier les teintes des pierres précieufes, celles des fluors, celles do 
différens Tels, & bien fouvent celles de beaucoup d'aurres produits. 
Mais ce n'efl pas la vapeur de tel ou tel minéral qui décide la qua- 
lité de la fubllance colorée . Le couleur ell une accident , la Natu- 
re des parties conftituantes efl la baze de tous les corps . Qti’importe 
que les exhaiaifons des mines étendent fur un dépôt quelconque 1 in- 
fluence de leurs vapeurs , fl la matière de ce dépôt n'efl pas dans le 
degré de pureté qu'éxige une cryllahifation précieufe , fes parties com- 
pofantes moins bien triturées par l'aâion des fcls agilTans , dans le 
tout qu'ehes compoferont, off.iront une juxta- pofltion moins égale, 
aine union moins flriâe, par conféquent une diaphanéitc moins pu- 
re , un ciment moins vigoureux , une dureté moins fenflbie , ennn n'au- 
ront pour réfulrat qu'une cryflallifation du plus bas aloi . 

Telle ell; la marche de la Nature, c'efl ainfl qu'elle a paru aux 
yeux de ceux qui l'ont obfervée . Simple , mais continuellement agiC- 
fante , elle produit les Phénomènes les plus étonnans mais toujours 
avec le moins d'aclion poibbic . Et du plus précieux de fes produits, 
au plus commun , il n'y a de différence que dans le moindre dégré 
de ion aélion. L'homme vitrifle un grain de fable , il lui donne tout 
l'cclat du cryflal produit dans les matrices des rochers ; il fait plus, 
il le colore , & par l'imitation des procédés de li Nature , il intro- 
duit dans les pores de ce verre des vapeurs métalliques t^ui donnent 
à cette compolition un ccil , & des teintes femblables a celles des 
.vraies pierres précieufes . Qu'il fafl'e encore un pas de plus , une (bis 
parvenu à la connaiiTance de donner à ces cryflaux la dureté des pier- 
res naturelles ; il fe voit au niveau de la Nature . 11 en efl de mê- 
me des fluors nés dans le fein des Montagnes de la Sicile . Ils imitent 
déjà faiblement la tranfparence l'éclat & les teintes des pierres pré- 
.cieufes j li l'aclion des fels extraits par la conflagration de millca 
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produits, donnaîcut i ccs cryilaux U dureté des pierres naturelles, 
je n’aurai aucun éloignCinent à les mettre i c6té de celles que l'0>< 
rient nous fournit . Mais c’eft Id que lé trouve l’ecueil contre lequel 
fc brifent les efforts des Tels agilTans dans les fluors Volcaniques ea^ 
Sicile , & je ne crois pas que jamais il j ait i ce fujet quelques 
changetnrnt remarquable . 

V. L’art pour parvenir d imiter les chefs d’oeuvres de la Nature 
a fuivi différentes routes . Certains Chymiftes ont colorés les cryftiux 
par une Ample immetlîon dans un fluide coloré après avoir échauffé 
le cryllal ; d'autres n’ont employé que la fumigation , en enfêrmanc 
dans un creufet fcellé hermétiquement les cryiiaux <t les matières co< 
forantes { d’autres enfin ont cherché d compofer des pâtes déjd colo> 
rées dans l’état de fluidité, &acquerrant la confifiance , Toit par la^ 
déification naturelle , foit par l’aâioD d’un feu violent . Mais aucune 
de ces méthodes n’a été perféftionnée , & l’Auteur de la Lettre Ano* 
nyme a raifon de dire! f»e fart d'imiter Itt pierres prétialis , tpsoirpse trie 
est vigueur de ms jottts , nefl ptt plus connu sjue l'il u'txi/hit pts du tout , 
Il y a eu des Chymifbes qui ne pouvant point parvenir d la connalf- 
fance parfaite de'l’art de colorer les pierres précieufes , ont chera 
ché du moins d leur enlever les couleurs données par la Naturo, 
mais leurs travaux , en ce genre , n’ont pas été couronnés d’un fuc- 
cès plus heureux. Quant-aux produits de la Nature, voici ce que 
les travaux de tant de Naturalifles célébrés , Se mes propres ob.et- 
vations m’ont fait connaître . H n’eff point douteux que les cryltaU 
lifations de toutes les pierres précieufes ne fe fâlfent dans un fluide 
quelconque , la marche de la Mature i ce fujet , même dans les 
cryllallifations artiliciclles , eft fi fenfible ; qu’il n’eft point de diffi- 
culté fur l’admiffion de cette opinion . Ç^ant d la colorifation , 
l’expérience nous en a fait connaître de deux manières ; l’une , com- 
me la rapporte l’Auteur Anonyme , par le mo'ien d’un fluide colo- 
ré , & puis cryfiallil'é régulièrement , fiiivant la tendance des fels 
agiflans , & la configuration des particules compofantes ; l’autre par 
l'admiifion des vapeurs métalliques , dans le fein d’un cryffal déjd 
fait . Ces deux manières font vifibles , 8c l’txil du Naturalifie les di- 
fiingue aifément . Vû que dans les cryfiaux de la première efpéce la 
teinte efi toujours plus égale quoique fonvent plus faible ; au lieu 
que dans ceux de la fécondé , la nuance eft pMs ou moins chargée, 
a raifon du voifinage de l'endroit par lequel ont dû paffer les va- 
peurs ; lequel, pour l’ordinaire eft plus fort en couleur , offre une tein- 
te plus veloutée , & fe décolore moins facilement . Mais de quelque 
façon que foit colorée une pierre précleufe,c’eft toujours par l’inter- 
méde des vapeurs métalliques . Avec la feule différence , que dans 
l’état de fluidité de la matière eryftallifante , les particules métalli- 
ques fe trouvent en dilVolution ; au lieu que dans les colorifations 
ftites apres coup , elles s’infinnent en forme de vapeurs dans les pores 
d’une nialTe d^à condenfée . Beaucoup d' Auteurs refpeâabics ont écrit 
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fur cftte niitiëre , il ne me convient pai de vouloir démontrer des 
vérités qu’ils ont déji prouvées . J’invitC' feulement l'Auteur Anony- 
me i prendre la première matrice d'Amerhylle qui lui tombera fous 
la main , & pour peu qu’il robferve aiteiitivemenc Je fuis fûr qu’il 
fera bientét de l’avis que J’ai embralfé également par coaviâion . 

Dans l’apoftile de fa Lettre , l'Auteur Anonyme me demander 
encore de faire connaître la nature des Montagnes dans les quelles 
fe trouvent les produits que J’ai d’écrits , Sc de déterminer auffi 
l’epailfeur & la profondeur des couches , car c’eU U je crois ce qu'il 
a cherché i exprimer par le mot de Filon . La demande eft fi jufte, 
que Je l'eulTe prévenu, fi de pareils détails fiiffent de la compétence 
d’un Ouvrage comme la Lythographie . Mais fi l’Auteur veut bien.» 
parcouvrir ma Lythologie Se ma Minéralogie Docimafiique Métal- 
lurgique ,J’efpére qu’il y trouvera non feulement les détails qu’il de- 
mande dans fa Lettre , mais encore tous ceux que mon fujec éxi- 
gait naturellement de moi , & aufquels J’ai pil fatisfaire . 

Je crois avoir répondu a' toutes les objections du Naturalifte.» 
Anonyme, peut- être un peu longuement; mais il m’a été impoflible 
de me reftraindre dans des bornes plus étroites , vù le grand nom- 
bre des chefs d’aceufation qui étalent intentés contre moi . T’ofe.» 
me flatter que fAuteur voudra pardonner \dcs détails nécélfaires . 
J’ai cru devoir par une réponfe un peu circonllanciée me rendre di- 
gne de l’honneur qu'on m'a fait de critiquer mon Ouvrage . 
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Nous n’avons relevé dans cet Errata , que les fautes de fens , 
car U eut été preftjue impoflîble de corriger celles de poné^uation.» 
& d’ortographe , vu que c’eft imprime dans un pays ou l'on n’a pas 
trop l'ufàge d'imprimer en François . 
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